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Questo tenue lavoro, da me. scrìiio quando' 
ordinavo e classificavo i minerali già esistenti in 
questo Gàbinetlo mineralogico dell' Isiitteto-Pareg- 
giato-Cagnaszi (^), fa eompiìOo a sd' oggetto di 
rendere più agevde lo studio della SMnert^ogia a 
questa nostra gioventù vdenterosa e non per essere 
mandato alla slampa. Ma premurato dtà miei amia 
e vinto dalle inststenxe dei miei discepoli, mi son 
deciso a pviblìcarlo. 



(•] 11 Licoo-Paroggìolo-CagnazKÌ dì Alèomur» poiaioda un G»- 
ijÌTiF!it'j riùiitr.ilo^'lro 71011 oomune, il cui impianto al derenlla pre- 
mili I- I -1 V, '.'.![.■ -I .11; Gia(iiiii//i, il quiie trovandosi nel 1850 In 
^ai' Il .1' -" .11' ili |!'eKiTeii> iiiiimi'alogi) profesaore SoBOOhi, ebba 
ucra^iuno ili .lùquist.im por questa sua illuslPB Patria a con itpe- 

L'onorflTole mio predMBBSora dottor Caseanallo arricchì ga- 
nsrONunente il detto Oainnetlo mìnaralogioo di molli altri scelll 

Io ateaso mi aon troyalo in grado di poterlo dotare di tutti 
i conii)UstiUU foiaili a di altri mlnoridi raccolU nella bassa-Italia. 



Or io conosco rh' IClìn rol suo valoroso inge- 
tpio e col suo generoso ardire in ogni tempo si è 
fatto promotore della pubblica istru-zionc, persuaso 
che l'uomo e le ììazioni per lo studio addiventano 
veramente grandi ed onorati. Perciò io dedico a 
Lei questo mio libro, cui spero vorrà accettare di 
buona voglia, lenendo presente i sentimeìiti che mi 
hanno animato a dettarlo e a dedicarglielo. 

Accolga intanto i miei sensi di stima e di 
affetto. 

Altamiua, I* Agosto 1873. 

Prof. Cablo Perribl 



Alt Onorevole 
Signoi Ottavio Oav. Sebbha 
Shtdaco del Municipia di Aìtamara. 



MINERALOGIA 



DefiiMonì e SìTÌEdone della l^ralogiB. 

La Mineralogìa deve riguardarsi sotto due 
aspetti, di storia cioè e di scienza de' Minerali 
Questi haa derivato il loro nome dalla parola Mi- 
niera, percliè la ma^or parte de* minerali si 
estraa dalle viscere della terra, ossia dalle mi- 
nile. La Mineralogia come storia comprende il 
tempo e lo spazio , . quando e dove prima si à 
rinvenuto il dato minerale; il nome del sao sco- 
pritore; le condizioni geologiche del snolo; il suo 
modo di essere in natura, se in masse, in filoni, 
in vene, in disseminazione entro la roccia, che sì 
dico sua ganga o matrice; se eriatallizzato, amorfo, 
compatto, terroso ec. La Mineralogia poi come 
scienza, studia le leggi che han presiedute alle 
formazioni minerali; la loro chimica essenza; la 
loro forza molecolare, che si manifesta nelle varie 
cristallizzazioni e l'isomorfismo degli elementi varii 
nelle varie loro combinazioni. La Mineralogia da 
ultimo si divide in due grandi parti; nella Orit- 
tognosia o nella Litologia: cioè in quella parte 
che tratta de'minerali propriamente detti, che per 



2 

lo più ai esti'.iggoiio dalle miniere; onde la parola 
Orittogiiosia dal greco Oryctos, scavato, e gnosis, 
conoscenza; e in quella parte che tratta, delle rocce, 
come essenziali costituenti della crosta terrestre: 
onde la parola Litologia dal greco ìithos, pietra, e 
logos, diecorso. 

.Scepo della liQneralogia. 

Questa moderna ed importantissima scienza 
stadia il niaerale Del suo integro, cioè fisicamente 
e chimicameote. Lo studio della parte fisica del 
minerale si fonda non tanto sulle sue proprietà 
organolettiche, quanto sul sno diverso modo di 
cristallizzare; la parte cbùnica abbraccia l'analisi 
qualitativa e quantitativa de' suoi elementi costi- 
tuenti. La nuova dottrina dell'Isomorfismo stabiliva 
da ultimo tra le proprietà fisiche e chimiche dei 
corpi quel legame prezioso, senza il quale la Mi- 
neralogia non avrebbe potuto mai pretendere al 
glorioso nome di scienza per sè e indipendente. 
Reso in tal modo possibile il Classare i minerali 
6 le rocce con certo metodo, si è felicemente com- 
piato lo scopo della Mineralogia, 
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Questi BOno presso a poco gli Elementi fiaora 
trovati e analizzati dalla Bcieoza nelle loro pro- 
prietà fisico-chimiche. Vaimo divisi in motalli e 
metalloidi; taluni sono sempre, isolati dalle loro 
combinazioni, allo staio gassoso, taluni liquidi, Ì 
più all'ordinariik temperatura solidi. Pochissimi tra 
essi s'incontrano allo stato nativo, ma raramente 
puri; il piti spesso in diverse combinazioni, le quali 
propriamente costituisoono le specie minerali, le 
quali finora son sopra mille: a diÉferenza delle spe- 
cie vegetali, le quali fino ad oggi sorpassano le 
centomila e le animali che son pivi di tre cotanti. 
Tra le fiaiche proprietà de' minerali , quello che 
importa più k il loro stato dì cristallizzazione; 
onde lo studio dì casi da questa piu'te rilevanti»- ' 



Digilizedliy Google 



.5 

sima (Ietta Cii^tallografìa , dal greco crystallos , 
gbiaccio, deìla quale l'illuBtre Haiiy, dietro le 
norme stabilite da Romé de l'iule, ha creato una 
vera scienza. 

Forme diverse che assumono ì miceiaU. 

Le formiì chi; il minerale può conseguire in 
natura sono : Regolari , Imitative , Epigoniche , 
Paeudoinorfiche , Pseudoregolari. Le prime, che 
sono le geometriche , soii proprio quelle che atti- 
rar dehbono tutta l'attenzione del Mineralogo. Le 
seconde prendono nome dalla diversa eembianza 
degli oggetti che raffigurano: onde si dicono: Den- 
drìtiche, Felciformi, Coralloidi, Geodiche, Sferoi- 
dali, Àmionali, Botrioidalì, Pisolitiche, Oolitiche, 
Stalattitìche , Stalagmitiche , Mammillonari , Ami- 
gdaloidi, ec. La forma epigenica o per Epigenesi, 
si ha, quaudn il minerale perdura nella sua forma 
preesistente ad onta del suo chimico cangiamento; 
questo processo si verifica ne' petrefatti sostituea- 
dosi la silice molecola a molecola alle parti . vo- 
latili de' diversi corpi organici ; si ha la forma 
psendomorfica, quando minerali rocciosi privi af- 
fatto di struttura cristallina l'affettano. Il loro pro- 
cesso, com'è agevole comprendere, è interamente 
diverso da quello che ha luogo nella cristallizza- 
zione. Di queste forme pseudomorfìchtì porgono 
grandiosi esempi le Trachiti e i Basalti ; famoso 
.sono al proposito lo formazioni basaltiche nel Vi- 
varais, celebre la grotta basaltica di Fingal nel- 
l'isola di Staffa e le scale de' giganti nell'Islan- 
da e altrove; le forme da ultimo pseudoregolaii 
spettano ai modelli, sia amorfa o cristallina la 
sostanza. Sovente certi minerali imitano sì bene 
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le forme cristalline, da trarre in inganno l'occhio 
del più perito Criatallografo. Noi ci occuperemo di 
preferenza delle forme cristalline regolari o geo- 
rnehiclie. 

Teme TegolaA o geometnche. 

Ciascun minerale cristallizzando assume la 
forma di un poliedro, risultando dalla sovrappost- 
zioue ili molecole simili e dì una forma propria, 
distìuta e semplicissiuiLt. Queste molecolu trovan- 
dosi in opportune condizioni, obbediscono alla forza 
elettro-chimica: ondo i corpi merco il proceBSO 
"della Cristallizzazione prendono delle forme spe- 
ciali, costanti e ben definite. Quantunque aia vera- 
mente prodigiosa la 'serie delle forme varie e di- 
verse che ofiVir possano i minerali cristallizzati ; 
portattaTÌa queste svariatissime forme si rappor- 
tano Bolo a sei tipi principali ed originarli, i quali 
si chiamano Tipi cristallini o Modelli; i quali per 
le' diverse condizioni che sorvengono proprio nel- 
l'effettuirsi la cristallizzazione de'diver^ minerali, 
si modificano in mille guise produceodo tutto Io 
immenso numero delle varietà possibili di polie- 
dri. I sei tipi cristallizzati adunque, cui si rap- 
poi-tano tutt'i cristalli possibili, son quelli sempre 
sì variamente modificati e negli spigoli, e negli 
angoli solidi e nelle facce. Raramente s' incotrano 
in natura cristalli perfetti e ben determiuati in 
tutt'i loro elementi; ossia perfettamente Omoedriei. 
Spesso prevale la Emiédria; comechè pnre i cri- 
stalli emiedrici stessi si trovino modificati in varie 
guise; onde la serie de' cristalli eoa) dotti Oblite- 
rati, indipendentemente dalle azioni meccaniche, 
le quali per ismussamento delle sporgenze li han 
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ridotti Oiottoliformi ; come può riconOBcerai ne'cri- 
stalli trovati nelle gliiaìe e tra le fotinazioui di 
aatichi letti di finmi. La primitiva molecola del 
cristallo, distìnta di forma propria, costitiusce il 
Nucleo dello Bteeao, qtiatittmque esigniasima ed in- 
visibile; intorno a questo, obbedendo alle le^ di 
Simmetria, si ginstapongono le molecole Bimili, 
cube del cubo, prismatiche del prisma, e se favo- 
revoli son tutte le condizioni, il cristallo risulta 
puro, limpido, netto c ben definito, ai da potersi 
a colpo d'occhio classare nel buo tipico sistema. 

Aigementi di cui sì vale il ICseralogo 
nel claBEB» ì ciistaUL 

Ciascun cristallo ò suscettibile, percosso col 
martellino mineralogico, sfaldarsi in determinate 
direzioni, e più agevolmente in un verso che in 
un altro; questa operazione clie si esegue au'divcrsi 
cristalti dallo sperimentato Crietallografo , si dice 
Clivaggio. Col Clivaggio, quando ò possibile, si 
riducono tutte le varictò, cri stilli i zzate ad una delle 
sei forme primitive e tipiche, e proprio a quella 
cui appartiene l' esemplare che si ha tra mani. 
Questo agevole e preziosissimo mezzo è spesso 
da solo suffici entis&imo a tar classare i minerali; 
ma abbisogna di lunga pratica, pazienza e de- 
strezza. Il Cristallografo ai vale ancora de'GonìO- 
metri per la misura degli angoli diedri, cosa im- 
portantissima per determinare i tipi cristallini. Pei 
cristalli di certo volmne ai usa quello di Carangeo^ 
fu proprio di questo solo che si valse l' illustre 
Haiiy, e con esso ordinò e stabili le leggi della 
Cristallografia elevandola al posto di scienza. Pei 
.piccoli cristalli si adopera il Oouìometro modificato 
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del WoUaston. Diversi Polariscopii, come il Prisma 
di Nicol, la Pinzetta a Tormaline ec. figurano pure 
nel gabinetto del Cristallografo. Esaenzial coaa è 
poi ne'cristalli la determinazione de'loro assi pri- 
marii per meglio spiegarsi l'aggrappamento mole- 
colare; per avvisare nell'incontro degli assi il cen- 
tro principale della forza elettro-chimica o dedurne 
quindi i diversi valori e la diversa intenaità riguardo 
al perimetro; per darsi ragione delle varie mocHfica- 
zioni subite dal cristallo e mettere in clu;\ro il caso 
dell'Emiedria. E poi indifferente prendere come assi 
o le diagonali, o le linee che uniscono passando per 
lo stesso piano la metà degli spigoli, o i centri delle 
facce opposte. Dalla varia disposizione degli assi 
dipende la Nota distintiva de' sei sistemi cristallini. ' 

Sistemi OrìstaUini, 

I sistemi crìstallim com'è detto sono sei. 
1" 3 assi uguali e reciprocamente perpen- 
dicolari. 

2° 3 assi, 2 uguali &a loro, il 3° dìsngnale; 
reciprocamente perpendicolari. 

3* 4 assi, 8 ugnali fra loro, intemecantesì 
nel medesimo piano a 60* il 4° disugnale, perpen- 
dicolare alla loro intersezione. 

4° 3 assi disuguali, reciprocamente perpen- 
dicolari. 

5° 3 assi disuguali, 2 reciprocamente per- 
pendicolari, il 2° obliquo sopra uno de' due primi. 

6° 3 assi disuguali, tutti e tre reciproca- 
mente obliqui. 

Kilevantissimo è considerare la lunghezza de- 
gli assi ne'cristalli, per determinare- il pimto dì 
incontro degli stessi^ riguardando i semiassi come 
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i parametri delle facce, delle quali determìnauo la 
posizione. 

Homi do* nstsmi e de' poliedri cui eorriapondono. 

n 1* sistema si cliiaina Monometrico, perchà 
in esso ima sola misura vale pe' tre assi. 

n 2° sistema si chiama Dimetrico, perchè ri- 
chiede due sole misure. 

Il 3° sistema si chiama Esagonale," perchè 
domina nelle buo forme il prisma a sezioni esagone. 

D 4° sistema si chiama Triineti'ico, perchè vi 
ahhiscignauo tre misure. 

11 6* sistema si cliiama Monoclino, perchè un 
solo degli assi s' inclina obliquamente sovra uno 
degli altri due. 

Il 6° sistema ai chiama Triclino, perchè tutti 
è tre gli assi sono tra loro vicendevolmente in- 
clinati. 

Il poliedro corrispondente al 1° sistema è il 
Cubo — Al 2° il Trisma retto a base quadrata, — 
Al 3° il Romboedro — Al 4° il Priaina retto a 
base rettangolai-e — ■ Al 5" i! Prisma obliquo — 
Al 6° il Prisma obliquo non simmetrico. Possono 
hen indicarsi adunque i sei sistemi col nome dei 
sei poliedri menzionati. 

ITotazione de' datemi crietslUiii. 

Ciascun sistema può agevolmente esprimersi 
con una formola detta in Mineralogia No^, o No- 
tazione. Essa vale ad indicare i rapporti che inter- 
cedono tra gli assi ed una faccia. Con ciò vuoisi 
dinotare la guantitit dì distanza che passa tra il 
centro del cristallo e il centro della faccia. Quando 
2 
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alle lettere della fomiola vi è il coefficiente, questo 
ìndica la distanza multipla o summultipla ira' due 
centri. Gli oasi uguali si notano con lettere slmili, 
i disuguali con lettere diverae. Quando per coeffi- 
ciente vi è il segno dell'infinito, co, cì6 esprìme 
il paralellismo di un dato asse verso la data &ccia 
della Notazione. Ora è agevole comprendere la 
grande utilità delle Notazioni in Cristallografia per 
esprimere brevemente, inercè le varie ÌDclinazioni 
cui iicc-enniiiio i loro asai, tult' i jioliedd posaibili. 
Per facilitarne lo etiercizio U'aseriv eremo le Nota- 
;^ioni dui sei sistemi tipici, e quelle de' poliedri 
del solo 1* sistema. 
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FOItHE SEMPLICI EUIEDBICHE. 
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Peso spedfioo de' minerali o loro deneità. 

' H pesO'specifìco de' corpi, o la loro densità, si 
ha dal rapporto del loro peso relativo, sotto un de- 
terminato volarne, col peso di un egual voTume di 
acqua distillata, presa alla temperatura di -1-4, clie 
è il massimo dèlia sua densità. Giusta il principio 
di Archimede, un corpo immerso in un liquido o 
in un gas, perde tanto del proprio peso, per quanto 
è il peso del volume c!tìl ]i(]iii(lo o dui gas impo- 
stato: ora chiamamlo P il [)o-!0 del cnriio iiìiriiii-ato 
nell'aria e P' il suo puso neìlarriua distillatoi .1+4 
ai avrà che il peso di un volume eguale di acqua 
distillata a-|-4 sai'à rappresentato da P — P(. Onde 
indicando con D il peso specifico o densità del 
P 

corpo; risulterÌL la equazione D~ p . I mez- 
zi pratici per cffcftuirc tali eupcricnzc sono, Ja 
lìiinncia idrostatica, l'Areometro di Nieliolsoii e 
la .Boccetta a volume costante. Si adotta ordina- 
riamente in Mineralogia la conosciuta Boccetta a 
volume costante, pci'cliè i: un iiic-/y.o più agevole 
e molto acconcio a misurare anche csiguinsime 
quantità di materia. Si l'ieìupie la Boccetta fino al 
noto segno di acqua distillata a-t-4, poi si prenda 
una piccola porzione del minerale che von'à spe- 
rimentarsi e si riduce" in frantumi pinttosto gros- 
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eolani ma capaci di passare pel collo della Boc- 
cetta; 50 fosse il minerale triturato in fino polvere, 
gettato nella lìococtta, tratterrebbe delle bollicine 
d'aria, le quali tnioccrcbboro alla esperienza che 
si sta facendo. Detti frantumi bisogna prima aver 
peaati nell'aria in una sensibilissima bilancia, poi 
con gran cura a' introducono nella Boccetta. Uno 
egual volume d'acqua vien tosto espulso, si ricon- 
duce al primitivo livello, senza tener cont-o del- 
l'acqua uscita, e si ripesa la Boccetta. Si avrà la 
somma del peso del minerale, piìi quello della 
Boccetta con l'acqua, meno il peso di un volinne 
di acqua eguale a quello de' tritami. Onde il valore 
p 

di P — P', effettuata la divisione -p — darà, il peso 
specifico richiesto. Supposto adunque P=8 P'=6 
sì avrà P — P'=2. Onde sarà i)=-p— pj=— ^=4. 

Snreiia de' ISnerali. 

Oltre la densità, dove anche cercarsi nel mi- 
nerale la Hua durezza relativa. Per ciò fai-c si adotta 
generalmente la scala delie durezze stabilita da 
Moha. Questa scala risulta di dicci minerali , i 
qnali hanno una durezza progressivamente mag- 
giore. Cioè il primo minerale della scala in ordine 
discendente è scalfito dal secondo; questo dal terzo 
e così via via; l'ultimo poi li scalfisce tutti senza 
essere scalfito da nessuno. Con questi si sperimen- 
tano e ciiiient;ino i diversi minerali per segnare iì 
grado di loro relativa durezza. I tipi prescelti da 
Moha sono i seguenti. 
1" Talco. 

2° Selenite o Ges^o.' 
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3" Spato calcare o Calcite. 
4" S[ìato fluore o Fluorina. 
5" Apatite. 
6° Fcltipato. 
7" Quarto. 

8° Topazio o Topazzo. 
9° Corindone. 
10° Diamante. 

Oaratteil eatsml ds'mlneiaH eil orguiolettid. 

Fra'caratteri esterni dì soeond'ordiue de'mine- 
rali si noverano, la Tenacità, la Fragilità, laFria- 
.bilith, la Malleabilità, la Duttilità, la Elasticità, 
la FleB9ÌbilÌtà ec, cui si aggiunge il colore con le 
sue gradazioni , il quale si distingue in colore pro- 
prio, cioè inerente alla chimica composizione del 
minerale, e in colore o colorì accidentali, dipen- 
denti da sostanze coloranti inorganiche ed organiche 
accidentalmente commiste alla sua composizione. Sì 
tien conto pure del Dicroismo, del Folicroismo, del- 
l' Iiidescenza ec, distinguendo la lucentezza de' sin- 
goli corpi, se vitrea, adamantina, diafana, transluci- 
da, pellucida, serica, resinosa, metallica, grassa, ma- 
dreperlacea ec; della Rifrazione semplice e della 
doppia; dell'Indice di rifrazione, che esprime il 
rapporto delia velocità che ha il raggio luminoso in 
una datii sostanza, con quella che avrebbe nel vuoto, 
presa per unità. Xia semplice rifrazione si veviiica 
ne' soli cristalli spettanti al 1° sistema; la doppia in 
tutti gli altri spettanti agli altri cinque. 11 raggio 
che sicgue lo leggi della rifrazione semplice, si 
dice ordinario; quello che siegue leggi più com- 
plicate, straordinarìo ec A tutti questi caratteri 
esterìorì si aggiungono da ultimo i così detti ca- 
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ratteri Organoieltici , i qiuli più ìiitriiiseeainente 
riguardano i sensi. A questi si riduce de' minerali, 
!a sDiioritù, la untuosità, la ruvidezza, la scabrosità 
l'odore proprio di taluni minerali, il snporu di taluni 
altri solubili nella saliva; come, se amaro, salato, 
piccante, astringente, stitticOj acido, alcalino, cau- 
Btico, allappante ec. ec. 

^morSBoiD, dmorfismoi roUmoifismo, Allotiojda, 
IsomeilEti OmeonorfiBiDO.' 

L' IsomorfiBino è la proprietà, che hanno corpi 
di diversa conìpDsizìaDe chimica di cristallizzare 
non solo con le medesime forme cristalline spet- 
tanti ad nno stesso sistema; ma ancora di sostituirsi 
reciprocamente nelle chimiche loro comhinozioni. 
Queata grande scoperta fu fatta io questo nostro 
secolo da Mitscberlicli, e fu proprio per essa che 
la Mineralogia acquistò gi'ande incremento, e si 
assise a! suo posto di scienza indipeudcnte e com- 
piuta. Bisogna duuque riflettere, clie per aversi il 
vero Isomorfismo nel senso accettato dalla scienza, 
è meatieri die sia possibile la sostitualono reci- 
proca de' minerali, cbe ai dicono isomorfi, nolle loro 
cbimiclie combinazioni : m contrario non si ha vero 
Isomorfismo, quanto anche due minerali si trovas- 
sero 1 t a nt t il t ! 1 t 1 
potuto 1 p i I It 0 1 t 

specii. a P d I 1 1 t 1 e! 1 

vero, 1 Et i 1 ii n o 

eterei 11 D i 1 i i t 1 1 o 

taluni 1 1 t 11 1 t 

senaialmente diversi: proprietà che per taluni mi- 
nerali SI estende a più sistemi cristallogL'afici: onde 
eì dicono dotati di l'olimorBsmo. Ìì a notare però 
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dio i niiiicvali polimoi-fi uoii affuttaoo le varie fomie 
con la medesima facilità, per ussi è aempre pre- 
scelta una sola, che paro sia la propria loro; quando 
esterni ostacoli , e speciali condizioni di tempera- 
ratura e di pressione non li violentano nel loro 
processo cristallografico. Avuto riguardo poi alla 
proprietià cHe hanno taluni corpi aempiici di as- 
sumere sotto determinate condi^oni, de' caratteri 
fisici d i sparati ssimi: ; indicKiamo ciò con la 
rola Allotropia , e allotropici diciamo 'que' corpi 
che ne partecipano. Per lo contrario diciamo Iso- 
meria la proprietà che manifestano i compoeti di 
oSb-ire cioè caratteri fisici differentidsìmi sotto altre 
f^eciali condizioni; così è allotropico Ìl Carbonio, ìl 
Silicio, il Fosforo il Solfo, l'Ossigeno; è isomèra 
la Silice, l'AUamina, la Zirconia ec; tutto ciò vie- 
mag^ormente conferma la dottrina dell'Isomorfi- 
smo. È mestieri da ultimo distinguere l'Iaomorfiamo 
dall' 0 me omorfismo. Questo ha luogo in alcuni casi, 
quando cioè la forma cristallina del composto tipico, 
in cui sì verificano le sostituzioni di altri corpi 
isomorfi, resta leggermente alterata. Qui abbiamo 
già r Isomorfismo, ma però non assolutamente come 
s'intende dalla scienza, ma in certo modo condi- 
zionatamente. 

CHmica mineralogica. 

La Chimica mineralogica ha per i scopo di 
determinare per analisi le qualità e le quantità 
degli elementi che sono parti costituenti de' com- 
posti minerali; di tradurre in formolo razionali il 
risultato dell'analisi; d'impiegare nel processo di 
esame i mezzi più agevoli) piii pronti e spediti. £ 
poi inutile qui avvertire che nell'analisi mineralo- 
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gioa bisogna applicare i processi chimici con la 
maasiina accuratezza, teaendo calcolo de'più piccoli 
accideiiti. Il gabinetto del Hineralogo dev'essere 
in miniatara, per cosi dire, il gabinetto del Chi- 
mico. Infatti il Miheralogo allo varie stórte del 
Chimico può molto bene sostituire piccoli tubi di 
vetro aperti alle due estremità, o da mia estremità 
chiusa e dall'altra aperta; al tino idropneumatico 
delle bacinelle; ai forni a riverbero la lampada ad 
alcool con mi pezzo di carbone di legno dolce pre- 
parato per bene: deve avere un assortimento di 
capsoletto di porcuUaDa, de' vetri da orologio, una 
capsoletta di porcellana con manico c accuratamente , 
affumigata da servire per la reazione dei liquidi 
acidi, basici e saHiii. Deve possedere il filo di 
platino ad uncino per cimentare alla lampada i 
minerali in polvere col borace, o col sai di fo- 
sforo, o cui carlionatn di soda. Dev'essere fornito 
di laminettc di plsitino, di piccoli crogiuoli e di 
un piccolo cuccliiaio delio stesso metallo; di una 
pinzetta con le punte di platino e del cannello 
fen'urninatorio. A tutto ciò bisngna aggiungere un 
piccolo mortaio di agata, un martellino da clivag- 
gio ed un martello più grosso per frantumare i 
minerali; un dado di acciaio da servire da incu- 
dine, delle limette varie, una lente da Naturalista 
e la cassetta de' reagenti. L'analisi mineralogica si 
esegue per via umida e per via secca. Scopo pre- 
cipuo dell'analisi mineralogica è ricercare ne'vari 
composti 1 metalli e gli acidi. Ottenuta la soluzione 
del minerale sia nell'acqua distillala, sia uegli acidi 
pììì o meno energici, a caldo o a freddo; si passa 
alla ricerca de'metalli adoperando questi tre prin- 
cipali reattivi: l'idrogeno solforato, o acido solfoi- 
drico; il snlfìdrato di ammoniaca e il carbonato 
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dì soda. Per rendtìrc più ovvia la pratica aggìim- 
geremo, che l'impiego de'eu menzionati reattivi 
pemnetté di dividere la serie de* composti metallici 
ÌD cinqiie categorie. 

Categorie de'composU metallici e loro modo dì comportarsi 

co' tre reattivi indicati. 

I" L'Ammonio (radicale ipotetico), il Litio, 
il Potassio e il Sodio, trattati eo' detti tre reattivi, 
non danno precipitato di sorta, 

2' Il [ìario, il Calcio, il Magnesio e lo 
Stroiitio, danno prccipituto col solo carbonato di 
soda. 

3' L'Alluminio, il Cerio, il Cohalto, il Cro- 
mo, il Ciucio, il Manganese, il Niciie!, il Titanio, 
l'Uranio e il Zirconio, precipitano co\ carbonato 
di soda e col sultìdrato dì ammoniaca. 

4'L'Argcnto, il Bismuto, il Cadmio, il 
Ferro, il Mercurio, il Palladio, il Piombo, il Rame, 
il Rodio, il, Rutenio, il Zinco, precipitano con tutti 
e tre i reattivi, dando origine a solfuri insolubili 
nel snliìdrato di ammoniaca.. 

5' L'Iridio, il Molìbdeoo, l'Oro, il Platino, 
lo Sti^o, precipitano pure oo'tre reattivi e i Ioto 
solfuri sono invece solubili nel snlfidrato di am- 
moniaca. 

Nei precipitati ottenuti ordinariamente 8Ì sco- 
pre il metallo al colore ed ai cambiamenti clic il 
precipitato subisce sotto l' azione della luce, de! 
calore ec; in contrario si procede a nuove spcrìeuze 
cimentando ì minerali con altri reagenti. Quando 
ei adopera il cannello ferrmninatorio , è mestieri 
por mente al modo di comportarsi del minerale 
3 
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tuuto nella fiamma di ossidazione, quanto nella 
fiamma di riduzione, badando sopra tutto al diverao 
colorito della stessa ec. Per quello poi che riguarda 
l'analitìi per via umida, fa d'uopo oculatamente com- 
piere tutto quanto prescrive la Chimica analitica. 

Fraspetto geneiale (il tutti 1 oompoati minetall 
e loro fòrmole generaU. 

semplici]! 1 Metalloidi BimboIoM. . 

/ Ossidi ed osBÌaoidi for." RO", o, MO". 

1 1 ordine ',Bj„^;j ossigenati RM.» 



) Composi! i Oasisali mRO-j-RO' 

\ . di ' 

12° ordine 

J Composi) 



■dine Sulfogali ed analoghi ( mSS-fBS- 
( mRM-l-RM" 



sali doppi (mR0-|-R0'')4-(pR0+R(>i) 

1 3' ordine 

H simbolo R, vale radicale, M, metalloide; i 
segni -{-e — sovrapposti ai simboli indicaao gli 
elementi elettro-positivi ed elettro-negativi. 



AnoM de' sali. 



L'analisi de' sali in rapporto ai loro acidi si 
pub fare adoperando i seguenti dae reattivi, il 
nitrato d'Argento e il cloruro di Bario. Possiamo 
ordinare tntt' i sali in quattro gruppi. 

1° I Nitrati, i Clorati, gl'Iposolftiti ec. Questi 
trattati coi dne menzionati reattivi non danno alcnn 
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precipitato: ondo si richiedono altri reattivi per 
analizzarli, come pure por analizzare Ì minerali 
metallici della prima categoria. 

2° I Solfati, i Manganati, t Ferrati ec. Questi 
precipiteno col solo cloruro di Bario, 

3° I eali Aloidi, gl'Iposolfiti, gli Acetati ec. 
Questi precipitano col solo nitrato di Argento. 

4° I Fosfati , gli Arscniati , i Carbonati , i 
Cromati ec. Questi precipitano con l' uno e con 
l'altro reattivo, 

Formde ndneraloglol». 

Le forniole minei'alogiche differiscono dalle 
cbimìcbe per la sola brevità de'segni. Infatti si à 
convenuto in Mineralogia dì rappresentare i diversi 
gradi di ossigenazioue de' corpi con punti sovrap- 
posti ai simboli, o con linee orizzontali sottostanti 
agli etessi, o con linee orizzontali che li attraver- 
sino. Quest'ttltimo segno si costuma per indicara 
i sesquiossidi. S'indicano pure i solfuri diversi con 
le virgolette sovrapposte si simboli; come si os- 
serva nel quadro sottostante, in cut si paragona la 
formola cbimica alla mineralogica. 





FOHSt'^CHIM" 


FORM'» MIHBRALOO" 




R'O 


r r 
R B 

R R'O 




RO 




my... 



(*} Per mancanza di letlera tagliale, aegoiano i sesgtdcittai 
con dae lineette sotto e sopra la lettera e i prototsidi con una 
sotto la lettera. 



,20 





FORM"CHm" 


FORM" MIKEBALOO** 




EO' 


R JR 

R 

R 

à 

R 




EO^ 


Onìuqnoasidi o Pentossìdi 


RO- 

RH 




E-S^ 

ES' 



La formola dinota la qualità e la quantilà degli 
elemenli costituenti del composto; le loro propor- 
zioni; gli clemijnti elettro-positivi e-gli elettro-ne- 
gativi; gli cqiiivaienti chimici; la reazione avve- 
nuta tra gli elementi; da ultimo Io steBBO composto 
cui compete il nome cliimieo. Ma questo veramente 
non si adopera a significare i diversi minerali , 
massime quelli costituiti da molteplici elementi; 
perchè il nome sarebbe stranamente lungo e perciò 
difficoltosiseimo a proanozìare ed a' ritenere. 

Zilngnogglo 0 nomenclatura mlseralogioa. 

Ogni scienza ba il suo particolare linguaggio, 
e la Mineralogia debba avere ed ba il suo proprio; 
ma disgraziatamente il linguaggio mineralogico la- 
scia ancora molto a desiderare. Infatti il nome dei 
mille e più minei-alì finora conosciuti è arbìfararìo 
e convenzionale; anzicbè scientifico. Per verìfò 
ogni nome dovrebb'essere noa definizione; ma que- 
sto non è in Mineralogia; imperocché i nomi dei 



diversi minerali nella maHyima [larte sono «triti 
derivati piuttosto dai luoghi dove prima si rin- 
veonero; dai nomi d'ìlluBlri uaturalieti o da qual- 
che loro esterna qualità, spesso accidentalissima ; 
anziché dalla loro ictiina cbimica composizioiie. 

Onde essi nomi sono un vero imbarazzo per 
la scienza e malagevole a ritenere dai più, tranne 
da quella scarsissima parte di scienziati, i quali 
han consacrato tutta la loro vita allo stadio della 
Mineralogia. Per que' minerali ì cui nomi sì son 
derivati dalle diverse loro qualità fìsiche, e tal- 
volta chimiche, si adopera ordinariamente la lingua 
greca, spesso la latina, e non mancano casi di de- 
rivazione da altre lingue straniere, come la tedesca,- 
r inglese ec. Abbiamo però feniia fiducia, che il 
progresso della scienza, quando che «ia, troveià, 
modo di provvedere a questo si;oncio di nomen- 
clatura minenilogica, trovandone infine una che 
sia più adatta, più tacile e più scientifica. 

Classificai! ione da' minorali. 

Percbò lo studio della Mineralogia riuscir 
possa più profittevole, è necessario dare certo or- 
dinamento ai minerali trovati. Tale ordinamento è 
appunto quello che dicesi Classazionc. Il minerale 
può classarsi o tenendo conto di tahme sue proprietà, 
esteme più apparcscenti, come il colore, il peso, la 
durezza ec.; ovvero prendendo di esso a consiile- 
rare i suoi_ caratteri più essenziali e principali da 
improntar quasi su di ciascun minerale la sua storia 
parlante, per ben eontraddiatingnerlo da tutti gli 
altri. Il primo modo di classare dicesi sistematico, 
il secondo metodico. È poi inutile fai* rilevare tutta 
la impoiianza del secondo sul primo. Nel classare 
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ì minerali s'incomincia àaW tiulivùluo minei-ale; poi 
sieguono in ordine progressivo ascendente, la spe- 
cie, il gencì-e, la ti-ihii, la faniiglia, V ordine; da 
ultimo la classe. Si comprende bene, che tutte 
questo gradazioni non possono essere così spiccate 
nel mondo inorgaaico, come nel mondo organico. 
Per la goal cosa pel Mìceralogo ciascuno esemplare 
ben determinato e defìnito è un individuo. 01' in- 
dividui dotati de' medesimi principali caratteri, 
costituiscono la specie minerale. L'insieme delle 
specie comprese sotto la medeaima formola gene- 
rale e nel medesimo sistema tipico cristallino, co- 
stituiscono il genere. I generi formati dal medesimo 
acido, oda acidi isomorfi, analoghi; che hanno il 
medesimo rapporto tra l'ossigeno dell'acido e quello 
delle basi, costituiscono la tribù ne' composti di 
second' ordine. La riunione de' corpi nativi iso- 
morfi; la riunione de generi del medesimo elemento 
elettru-neg:itivo, e del medesimo rapporto tra esso 
e il radicale ne composti ljinarii; la riunione infine 
delle tribù formate d;il medesimo acido, o dai suoi 
isomorfi, no'composti di secondo ordine; costituisca 
la famiglia. 11 complesso di tutt' i minerali appar- 
tenenti ^d uno qualunque de' cinque tipi, qui ap- 
presso registrati, ehe per condizione chimica son 
realizzati in natura, costituisce V ordine. Con un 
ultima suprema sintesi avremo !e classi. Laonde, 
quella classe in cui i nativi sono i corpi Alogeni, 
la diciamo del Cloro. Diremo del Solfo quella, che 
comprende questo metalloide e ì suoi analoghi; 
Classe dell'Idrogeno, quella ia cui i nativi aoùo 
metalli, coi qnaìi l'Idrogeno chimicamente ha sì 
grandi siniiglianze, è sono ì suoi isomorfi. Da ul- 
timo diremo classe del Carbonio, quella che tipi- 
camente contiene il Carbonio, il Boro e il Silicio. 
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Ordini ds' minerali e loro classi. 

Ordine I. Corpi eempiici, nativi. 

Ordine II. ComLinaaioni binarie non osaige- 
ìYAtti da' matiiìh cu'niulalloitli, o Je' metalli tra loro. 

Okdlm; III. Co 111 bill a /-ioni binarie de'metalli o 
dtì'inutuiloiili con l'oasigeno. (oHSÌdi e acidi). 

OiiWKE IV. Combinazioni di second' ordine dei 
binarii non ossigenati. (Sulfosali ce.) 

Ordine V. Combinazioni di second' ordine degli 
ossidi. (OasÌBali.J 

C/asse i.' Cloro. CI o Oh 

Classe 2.- Solfo. S 

Classe 3.* Idrogeno. H 

Classe 4^ Oarboaìo. 0 
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^OE^etto ^ OlaeEaEione 





Classe l."» 
Tipo Cloro CI. 




Ordine I- 






Natàù 








R' CI. 




^Ordine ft^ 






R on. 




Ordine III- 

Sul/bsali, 


BM+R'S^ 




Ordine IV. 


a {01 0). 




Osiidi. 




Ordine "V. 


■ 




OatùtUi. 


i 
t 

1 
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per noi adottata. 





-Cr.AERK 2.''* 




Classe 4." 




Tipo Solfo S. 


Tipo IdfOgeDO H. 


Tiijo Carbonio C. 




As. Sb. Bi. Te. S. Se 


VA. Vt. Au. Hg. Ae 
Pb. Cu. H. Fe. Ti. Su 


C. 












R M. 
W W. 
R M». 
R M\ 


^ R. 
R R'. 


H"C. 




RM+R=S'. 








mRS:fMS' 

M 0=. 
M 01 
M 0'. 


R O. 
R' 0». 
R 0=. 
R 0\ 






iiiRO+yO'+uHO. 

iiiRrOi+MO', 

luRfOi+MOH-uHO. 


+ - 
R04-RO. 
RO+R'O^. 
IlO+R'0>4-uHO, 
RO-l-ROl 

RO+RO\ 


R04-M0'. 
itO+MO'+iiIÌO. 

RrO''+fiiOl 

RK)'i+SiO'+ulIO. 



2<] 

Ciiisciiiia cla.sKG coi"ii[nraKlc sotio di sò gli or- 
dini, i j^nUn-didiiii . 1^: fami-lifì, le trìlui. i ge- 
nei-i. lo ^|)i'M li -,.lir>-s[, ,1, 1, \ ai itti T m ,tt i- 
ordlm [ws-nii , , ii.i lu 11-1 MiiHC fungile [)ui vi- 
ete; onde tanto queste, quanto quelli eono tra loro 
distinti per formole generali tipiche diverse nei 
diversi ordini che li comprendono. Per determinare 
le varie tiibb &i tien conto ne* Binari semplici del 
rapporto che intercede tra il radicale e il metal- 
loide, e ne' Binari doppi del rapporto che intercede 
tra l'Ossigeno e suoi isomorfi della base, e tra 
rOasigeno e suoi isomorfi dell'acido. I sei sistemi 
tipici cristallini campe^iano in tutti questi diversi 
ordini, e sono dessi che contraddisdnguoiio i varii 
generi costitnentì le varie tribù. Per maggiore 
intelligenza del prospetto di Classificazione mine- 
ralogica per noi adottata, esporremo qni appresso 
brevemente il contenuto delle quattro classi, del 
Cloi'O, del Solfo, dell'Idrogeno e del Carbonio, cui 
intimamente si rapporta il Silicio e per quantiva- 
lenza e per isomorfismo ne' suoi divei-si composti, 
ne' quali sostiese le parti dt elemento elettro-nega- 
tivo, ossìa di acido. 

La pnma classe, tipo CI, è costiliiifa adun- 
que dal Cloro c da' suoi isomorfi, quali (ileiiicnti 
minerai izzatori elettro-negativi. Questa classe com- 
prende sotto di" uè due ordini, quello cioù de'iìinari 
semplici non ossigenati, e quello de'Jlinari doppi 
non ossigenati ; in questa classe si vei iPica qiialclie 
raro eseinpio di parziale sostltuaioue dell'Ossigeno 
al. Cloro, come nulla Matloc-hite, nulla IVrcylitu oc. 
Il prim' ordine coniprumìe tre famiglie, tra loro 
distinte por le seguenti formole generali (R-M) 
(RM) (R'M"). L'ordino secondo costituisce unn 
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il Monoiiicti-ico. lì DiiHutviCo. I baagonaltì e il Xn- 
metnco: ma il primo sistema pero c il più prova- 
lento. Ne vari composti di quoBta classe, massimo, 
in giielli spettanti al prim ordine . il rapporto tra 
li radicale e il metiilloide si niantieue uguale. 

La seconda classe, tipo 8, è costituita diti 
Solfo e dai suoi isomorfi, quali elementi mmcm- 
lizzaton elettro-negativi : tra i corpi mmeralizzit- 
ton. il Solfo k piìl potente di tutti. Questa classe 
comprende cinque ordini. Il primo ìs quello dei 
Nativi: famiglia umca. Metalloidi. II secondo 6 
quello di; lìiiiiiri non ossigenati, distinto per qiwttro 
fiitiiij^lie con lo acgutìiilì forinole gonorali (li' M) 
{fì.l/J (R'M-') (RM'j. Il terzo 6 (piullo de' Sull'opali, 
disliuto in óu-j sotto-ordini delle scguonti forinole 
generali (U.M+M'S') (mRS+MS'). U primo di 
questi sotto-oviUni comprende duo fainiglie o due 
tribiì; la primn ìia por rapp <rto tva'dnc termini I :(!; 
la seconda Il .-.i^cundo sott' i-ordÌnD coiiipronde 

una sola fainigli;i ilistiiita in dieci tribù mediante 
i f>e£>;uenti rappoi ti tra' duo toniiini (1:^!) (1:2'/,) 
{]:2U1:1 %)(]:! '/,,) (1 : 1) (1 : V',) (1 ( I : %) 
(]:'/,). Il qimrt' ordine è (jucllo dogli 0^si<li, di- 
stinto ili due famiglie nicrcè h; Kegneiifì forinnle 
generali (RC)') (RO'). Il i|uii;t' onl'itie da .litin.o 
È r|iiello degli O^si^ali. Qiiesl' lu' Ilih' ò il i>iù ontoso 
di tutti gU 'allri della classe d.l Solio: e«^o eom- 
preiide iiuaiuo lanii-lio. La iniina è 'Quella dei 
Solfati riiiuUiHiti dalla roiiil(Iiia/;Ìoii3 di un acido 
triossigunato , ijuiil'è il suliorico, con le basi ino- 
nosside. La seconda è costituita puro da un acido 
triosHtgenato, come l' antimoiiioso, phe si coiulu'na 
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alle Ijilsi protoHsidi;; onde ai li;iiino gli antiiiioiiiti. 
La terza risulta ria (!iic .iridi ijtLiiiqiicosBigcnati , 
come il fosforico c 1' ai'Kcnicn, coinliluati alle di- 
vrarsG basi e formando sali tribasici iinaloglii tra 
loro. La quarta famiglia infine è pure costituita 
da un acido quinqueossigenato , come il nitrico, 
coniliiiiato a ^une basì, fotiuando sali iti poca 
quantità, ma ben caratterizzati. Ciascuna ài queste 
famiglie è distinta in due divisioni, de'sali anidri, 
cioè, e de'sali idrati. Come ben si rileva dal sopra 
esposto, vi ò una grandidsbua analogìa tra la prima 
e la seconda famiglia, come tra la terza e la quar- 
ta; onde è per noi sufficiente alla intelligenza del- 
l' ordine intero parlare soltanto della prima e della 
terza famiglia. La prima famiglia adunque com- 
prende i solfati; essa è distinta in due divisioni; 
la prima divisione comprende r solfati anidri di 
formola generale (RO+SO''}; la seconda divisione, i 
solfati idrati di formola generale (RO+SO'+nllO). 
Tia divisione pi'ima raccliiude una tribìi unica del 
rapporto di (1:3); la seconda divisione è distinta 

in qnatti-o tiibù del seguente rapporto (1:3-}-»^^, 

(l:2+nH), (l:iy,+nif), [2: l+«7/]. La terza 
famiglia comprende gli Areeniati ed Ì Fosfati; 
-?88a come la prima è distinta in duo divisioni. 
La divisione prima comprende gli Arseniati eri 
i Fosfati anidri di formola generale [niR'' 0''+j1/0']; 
la seconda divisione comprcnpc gli Arseniati ed 
ì Fosfati idrati di formola generale [ìnR''0''+MO"' 
-\-nIIO}. La prima divisione costa di una sola 
tribù e un'appendice; la seconda di sei tribù e 
un'appendice; il rapporto de' termini de' composti 

delle sei trilm è il seguente : 5-|-«^, [1 : 2+n//], 
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[3:5 + n7Ì], [4:5+)ìÌ/], [5:5=1: Ih//]. [6:5+nÌl] 
In guest' ordiue campeggiano i sei Bistemi eriafcil- 
lini, i quali servono a contraddistinguere i generi. 
Infetti il pi-imo ordine comprende il HÌetema Esa- 
gonale, Trimetrieo e Monoelino. La prima famiglia 
del second'ordine comprende il siatema Esagonale 
e Trimetrieo; la seconda famiglia, il siatema Mo- 
nometrico, Esagonale e Trimetrieo; la quarta fami- 
j:;]ia, il sistema Manometrico, Dimctrico, Esagonale, 
Trimetrieo e Monoelino. 11 primo, sotto-ordine del- 
l'ordine tei-zo comprende il sistema Monometrico, 
Dimetrico e Trimetrieo; il secondo sotto-ordine, 
il sistema Monometrico, Esagonale Trimetrieo e 
Monoelino. L'ordine quarto comprende il sistema 
Monometrico, Trimetrieo e Monoelino. La prima 
famiglia dell'ordine quinto nella sua prima divi- 
sione comprendo il sistema Esagonale, Trimetrieo 
e Monoelino; la .seconda divisione, il .sistema Mo- 
nomctrico, Esagonale, Trimetrieo, Monoelino e 
Triclino. La prima divisione da ultimo della terza 
famiglia spettante allo stesso ordine quinto com- 
prende il sistema Esagonale, T)Ìmcti'ico, Trimetrieo 
e Monoelino; la seconda divisione, il sistema Mo- 
Qometrico , Esagonale, Dimetrico, Trimetrieo e 
Monoelino. 

La tcraa classe, tipo //, ò costituita dall'Idro- 
geno c dai nativi suoi isomorfi, t i|u:ili sono i me- 
talli, con cui l'Llrogeno lia mia luiuiil'esta soiui- 
glianza di caratteri; sì che l'Idrogeno può Len 
definirsi, essere un metallo allo slato gassoso, il 
quale, fino ad oggi eo'mezzi che possiede la Fisica 
e la Chimica non si è potuto ancora ridurre allo 
stato liquido e solido. Questa classe comprende 



sotto di He quattro oi'ilim. Il |ìriiii onliinì oom|ireii(ltj 
1 nit.vi s n fi, Ul I un i tip 1 T1i(_liki, i, 
i stilili) Il ni i I in i M liìl MiiiU 11 

^raici ik [A] il ^ 1 I 1 1 lislii ^Li m qi^sti 
fiuiiin'iia è il Monuinutrico. e come per eccezione 
il Dimetrico. 11 secoud orJnie comprende le com- 
binazioni binane non oasigenate, ed è costituito 
da una famiglia unica, risultante di Le^he ed A- 
malgame. Il terz ordine c qui;llo de^li Ossidi, co- 
Btituito da quattro famiglie distinte tra loro per le 
seguenti forinole" generali [iiO], [it^O'], [^0*], 
[^RO^. X generi vi sono rappresentati dai. sistemi 
Monometi'ico, Esagonale, Dimettico e Trimetrìco. 
il quarf ordine è quello de' sali» distinto in quattro 
sotto-ordini. Il primo sotto-ordine comprende i sali 

di forinola generale [iìO+7?0]; famiglia unica, 
Idrati; trìbìi unica del rappji-to [1 : 1], risultante 
di cinque generi rappresentati dal Bisttima Mono- 
metrico, Eaagnimle, Dimctrico, Trimetri co, Mono- 
elino, Il secondo sotto-ordine di formo'a generale 
[iJO-f-i^^O'] comprende mia famiglia unica. Allu- 
minati, Ferriti, Manganati, distinta in due divisioni, 
la prima ò costituita dagli Anidri ha tre sole triliìi 
del rapporto [1:3], ]I:2], [1:1]. Con gli stessi 
generi del primo sotto-ordine. 

L'ultima tribii di questa divisione comprende 
in sppeadice il Pekurano [iPO^] iT" e la limo- 
nite B* ~' 

La seconda divisione è quella degli Idrati, 
tribù unica, i generi gli stessi che quelli già men- 
zionati. Il terzo sotto-ordine comprende i sali di 

formola generale [n/Jiì]; il quarto sott.)-Di'diae i 
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k:l1ì ai f-iniiitli [>!ff ì,']. o,it,;ui,hi i due 

MoiiuiiielLÌ..(i, l'^sag.n.ilo, J'in.ctiico, Trlmctnco, 
Moli odino. 

La quM'ht c-hisae, tipo C, conijii-ernle il Car- 
bonio ti i su()i iKoniorfi, il lìoi'O e il tìilÌL'io; oik!b 
questa classo è custituita naturai mente dai C'arlio- 
nati e dai Carluu-i d' Idi-ogctio in appoiidice; dai 
Borati e dai Sllii^ati, Anidri e Idrati. 

La gran famiglia de'Carlionati bì distingne 
per due divieioni, gli Anidri c gi' Idi-ati; i sistemi 
che costi tuiacODo i generi nelle dae divisioni sono 
l'EaagODale, il Trìmetrsco, il Monoclino. Fan se- 
guito ai Carbonati in append'ice ì Carburi nativi 
distinti in cinque sezioni. La prima sezione coni' 
prende i Carburi cristallizzati 0 cristallizzabili nelle 
Holuzìoni alcooliche; la seconda le Elesine fossili; 
la terza, i Carburi incristallizzabilt, di apparenza 
ceroide; la quarta, le Sostanze bitaminose; la quinta 
infine i Carburi che s* incontrano allo stato liquido, 
detti olii minerali. I Borati sono coatituiti dall'acido 
borico; i Silicati dall'acido silicico. Il Silicio è 
allotropico come il Carbonio, ed in rispondenza la 
Silice presenta due stati isomeri contraddistinti 
coi simboli a o ,'5. La Silice del primo simbolo 
brucia parzialmente al cannello, si scioglie nell'a- 
cido fluoridrico con isvolgimento d'Idrogeno, come 
pure sciogliesi nelle soluzioni alralino; in quello 
che la Silice del secondo BÌti\l>olo è asscilntamentc 
incombustibile, inattaccabile dall'acido Iluoridrico e 
dalle soluzioni alcaline ed insolubile. Questa spe- 
cie di eilice è quella cbe propriamente si dice 
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Quarao; s' iiirontni (jiinsi scmpi'C cristallizzata, è 
stata fusa iil solo ciiiiiiello ossidj-nt;c:iif:o, si separa 
dalle soluzioni Ìii forma |ìolvenileiita n Ixilltjndo in 
soluzioni alcuHiie pur luiii^'J teiiipo, si caii;;-ia in 
silice u. (Jiicstii [lui mÌ t^upaia ilallc soliii'.ioiii in 
forma fi-ulaliiiodii; 6 suini >ik iiuìlu Huluzìoiii concen- 
trate (li potuKa:!, e di Huda ed è at^Molutameiite in- 
erì stai li a;!abi lo. QncKta specie isoniera della Silice 
a 300 gradi si cambia nelle sue solnKÌoni in Sì- 
lice (i. Tutto qnesto processo sparge una gran luce 
au'modi diversi di trovarsi la Silice in natura. 

Il Biossido di Silicio (SìO') conihinkto allo 
basi monosside, sesquiosside ec. rappresenta l'ele- 
mento elettro-negativo, ossia l'acido, formando la 
estesissima famìglia de' Silicati contraddistìnta per 
le seguenti tribù. 

' Silioatl Aniari. 

Edelfobsiti , rapporto (1:3) da Àedelforss 
nella Sreda, dove prima .trovossì qnesto Silicato; 
il sistema cristallino di esso non h stato ancora 
ben determinato, trovandosi II minerale qoasi sem- 
pre alio stato compatto, fibroso, di colore rossiccio 
o bianco. 

PiROSSBNi; formola generale [JÌSi] c [_R^Ii'J 

Si* rapporto (1:2); comprende quattro generi, l'E- 
sagonale, il Trimetrico, il Monocliuo e il Tricline. 

pEtsPATi; formola generale [fi+jR] St' rap- 
porto [lil-f»"] comprende quattro generi, il Mono- 
metrico, l'Esagonale, il Konoclino e il Triclmo. 

Grahati; formola generale [R' St] o IR^AI']' 
8P rapporto [1:1]; questa tribii è distinta in due 
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sezioni; hi prima comprendo quattro genen, che 
SODO, l'Esagonale, il Dimetrico, il Trimetrico e il 
Moiioclino; la secoiiJa ne comprende cingae, ohe 
Bono, ì! Rlonometrico, il Dimetrieo, il TrimetrìoO, 
il Monocìino e il Triclino. 

Miche, distinte in Magneaifere, Potassifero e 
Litinifere; questi tre grappi hanno i rapporti se- 
guenti (1:1), (3:4), (2:3). 

ANDAlcsm ; rapporto (1:1 — w); comprendo 
quattro generi, il Dìmetrìco, il Trimetrico, il Mo- 
nocìino e il Triclino. 

Tobauldib; qneaia tribii pn6 in certo modo 
considerarsi come in dipendenza da quella delle 
Andalusiti : va distinta in cinqae gruppi, che sono 
i seguenti. 

1° Tonnaliiie magnesifere. . 

2" Tormaline l'erro -magnesifere. 

3° Tormaline ferrifere. 

4' Tcmnaliue manganesifere. 

5° Tormaline ferro-manganesifere. Svaria- 
tisBimi sono poi gli elementi costituenti le Tor- 
maline, come risulta dalle diverse analisi chìniicbe 
di questo silicato. 

Silicati Idrati, 

Talchi, prevale in questa tribù il rapporto 
(1:3); tra'generi, il meglio distinto è quello rap- 
presentato dal sistema Trìtuetrìco. 

S^iFENTiNi, prevale il rappoi-to (1 : 2^ pare che 
in questa tribù l'unico genere- sia rappresentato 
5 
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dal sistema Tiiracfrico; ond'essa sotto qiicHto a- 
spetto è in ivla^^lonc con la triljù (lo'Talclii. 

CumiTi, i-;i[iini(tii fi : 1 — i?); cijiii[irctnli; ijniittro 
gcnei'i, l'EHiigonule, il Ti-ìniuli'ico, il Moiiuclino o 
il Triclino. 

Pectoltti, rapporto (1:2), comprende quattro 
generi, l'Esagonale, il Dimetrico, il Trimetrioo e 
il MonoolÌDO. 

Zboliti. rapporto (I:14-n); comprende tutti 
e sei i sistemi, onde ha sei generi rappresentati 
cioè dal sistema Momometrico, Dimetrìco, Esf^o- 
uale, Trimetrico, Honoclino e Triclino: goantonque 
ancora non sia ben certo e detennimitu se le Zeo> 
liti cristallizzino veramente anche nel sistema Tri- 
clino. 

Calamike, rapporto (1 oomprende tre ge- 
neri rappreeenfati dai sistemi Moiiomelrico, Tri- 
metrico e Monoclino; ma perù non è ancora ben 
determinato se il primo sistema costituisca il primo 
genere di questa tribù, Bolo si sospetta. 

A tutte queste tribù Bpettanti alla lunga fami- 
glia de' Silicati e specialmente ai Silicati idrati, 
sì a^ungono in appendice una quantità di so- 
stanze amorfe, nella cni combinazione prevale il 
silicato idrato di base sesquiossida, in generale-dì 
allumina; le quali debbono riguardarsi come origi- 
nate dall'alterazione e diagregazione ' meccanica di 
specie minerali già esistenti. Vedi Allofane(*). 

(■) 11 profassOTB par eaarciiio de'glOTanl alnnnl, imponi loro 
di fare altrattunU qiudt-i slnotUcl iloUe quattro cliwai. 



Questi Cliissiiicaziorw )ier uni ;nlottiit;i ò'qnulUi 
sfessa (liil chiurisaii]!') jiiu L-Ksure l>oiiil>Lcri, pciclic 

me quella ebe più ili (iittij lu nlli-u avvicina ;il vuio 
metoi.lo. In molti trattati iiiiiierali><ri(;i puiò hÌ a<]iit- 
taxio tuttavia lo elaasificaziotii aitìtumatichii trovate 
dai più ilIuBtri naturaliati o le prcseeìte sojio: quolìa 
di Wer-Qor, di Haiìy, di Bronguiart, di Dufrenoyj 
di Berzeliue, di Dana, di DelafuaBe ec. Coma bì ri- 
leva dal ptoBpetto di classificazione adottata, ab- 
biamo fedelmente registcate le fomole generali di 
tutti i comporti minorali allogati nella scala di 
classificazione in linea di scemi unto. Queste formole 
generali esprimono tutt' i composti possibili; onde 
con esse Iianno' intimo rapporto tutte le diverse 
combinazioni' minerali de' corpi descritti- nel!' an- 
nesso catalogo scientifico. 

La parte descrittiva di questo lavoro si ridurrà 
brevemente alla descrizione delle diverse rocce, 
essendo più che sulTicicnte pe' minerali quella che 
di essi si dà nel catalogo che siegue, in cui per 
ordine sono descritti e classati tutti gli esemplari 
posseduti da questo. Liceo-pareggiato Gagnazzi. 

Litologia. 

La Litologia, rom'b .lutto, coinprende In studio 
csiiluaivo dull^; llin fu, clic son [)ru[>rio qm-llo olie 

così rosa:itura de! glulxi. Circa un trcut:! c non piii 

tisHime poi nono es^yo e jiur origini; e pf^r conipo- 
sizlone e pef istruttura. ìtiapotto alla loro origine 
si dividono iu quatti'O gi'andi sezioni; cioè, in rocce 
plutoniche, in vulcaniclie, in rocce di sedimento e 
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in mefamorfìclic. Per composizione hanno grande 
analogia co'minerali. Riguardo alla loro struttura 
sono Cristalline, Amorfe, Compatte, Scliìstose, Ter- 
rose ec. onde la loro forma litologica si dice 
Granitica, Forfòiica, Lavica, Brecciforme, di Are- 
naria ec. 

SìstìnEione tta le dìrerse rocce. 

. Le rocce platoniche si distinguono dalle vulca- 
niche per la loro struttura piiì decisamente cristal- 
lina; segno dell altissima temperatm« e pressione 
ohe BubÌKHio. Sem queste le rocce più antiohe del 
periodo Paleozoico: quelle che fomano il sustrato 
di tutte le altre. Quello che hanno di comune con 
le rocce vulcaniche è 1 assoluta mancanza in en- 
trambe di fossih e di vera stratificazione: ed inoltre 
la loro struttura più o meno cristallina: onde per 
questo riguardo entrambe possono classificarsi tra 
le rocce erui.Livi.!. 

Le rocce di sedimento sono state depositate 
dalle acque, le quali le avevano in sospensione e 
in soluzione, per la grande abbondanza di acido 
carbonico di cm erano cariche. Onde si notano di 
esse i loro divertii fossili chti mccLnidono nelle 
loro pagine, a cominciare dai piu antichi venendo 
fino ai terreni Pliocenici dell epoca terziana. Con 
■questi fossili proprii de terreni stratihcati si è in- 
cominciato a tessere la stona croiioloirica della vita 
organica. Le rocce metamorfiche nitiiic sono le stes- 
se rocce di sedimento, le quali per !e aite tempera- 
ture e pressi i t 1 1 1 e ' o 
che, si sono porfettanicnte trasioriuate rispetto alla 
primitiva disposizione delle loro molecole, sì da 
acquistare una struttura cristellina più 0 meno de- 
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cisa senza perdere il più delle volte l'antico BCgno 
elei loro strati. Allo Etudio delle rocce bisogna ag- 
gioDgere in appeBdice quelle che si dicono Oarbo- 
niose, Gesaoae,. Salìfere e le Ferree. 

ClaBaadone delle looos. 

Fossiamo adunque classare le rocce più bre- 
vemente in tre grondi sezioni; cioè in Eruttive, 
che comprendono le plutoniche e le vulcaniche * 
in sedimentose ed in metamorfiche. 

Alle prime spettano, le Felspatiche, le Firoa- 
seniishe, le Anfiboliche e le Serpentìnose. 

Alle seconde, le Calcaree, le Argillose e le 
Silicee. 

Alle terze, le Quarziti, i Calcari cristallini, 
i Galcischfstt, gli Schìsti argillosi, gli Schisti cri- 
stallini; ossia, i Micaschisti, gli Steascbisti o Tal- 
coBchisti, i Gloroschisti e gli Schisti anfiboUci. 
Cominciamo per ordine a descrivere le diverse 
rocce pertinenti a ciascuna delle tre gmndi sezioni. 

- Eoece ohe appattengono alla suione delle SmttiTe. 

GiL^NiTO, il suo nomo dal suo aspetto granulare. 
É composto essenzialmente di Quarzo, Folspato- 
Ortosc e Mica infimamente commisti tra loro; il 
Felspato può essere bianco e roseo. Il Granito si 
dice porfiroicle se contiene nella sua pasta grossi 
cristalli di Felspato. Intere catene di montagne 
poggiano su basi granitiche. 

Porfido, dal greco porpliira, rosso-porpora, 
alludendo al color porpora del porfido detto antico. 
B una roccia la cui pasta è rossastra, rosso-bruna, 
grìgio-rossastra, violastra o verdastra cupa sparsa 



di enatalli \niìw\ii <ii Fels [iato -Orto se o di Albite. 
Il poi-fido iiOTO ai chiama Melafiro, dal greco melas 
nero. 

FEfiMATiTE, dal greco pignimi/, congelare, rap- 
prendere, volendo indicare come le sostanze com- 
ponenti questa roccia, si mescolano insieme mentre 
trovanei allo stato di i'usione c che poi solidificano. 
Bisulta di Quarzo e Felspato quasi addossati l'uno 
all'altro. Si dice granitoso quando il Qoarzo è 
sparso in cristalli granulari nel Felspato. Dalla 
decomposizione di questabbondantissìma roccia sì 
produce il Elaolino, o terra da porcellana; quello 
della China è il più stimato, donde trasse il suo 
nome questo idrosilicato di allumina con eccesso 
di Silice. Allorché i cristalli di Quarzo si conge- 
gnano in goiaa nel Fclapato da rasseinLfare a delle 
lettere ebraiche, prendu ìa roccia il nome di Peg- 
matite grafica, dai gl'eco (/reipho, scrivo. 

Ialotucte, dal greco t'alos, vetro e mygnimi, 
mescere; così chiamò questa roccia il Brongniart, 
per indicare la sua mescolanza vetrosa. È un gra- 
nito privo quasi alTatto di Folspato. Trovasi in 
Piemonte, a Limogcs, a Zinmvald, in Galizia, al- 
l'Elba. La catena dei innnti che fiancheggiano la 
parte sinistra del torrente Cogne nella valle d'Ao- 
sta, è costituita quasi in totalità da questa roccia. 

Lfptimte ( graniilitc) , dal greco h'plino, assot- 
tigliare. Fu cosi detta dall' Haiiy per accennare 
allo stato fiuauieute granulare del Felspato conte- 
nuto in questa roccia; spesso è laminare unito a 
vari minerali accessori. Si trova iie'Vosgi, in Sas- 
Sonia, nel'ireutii, all'Elba. 

Granito tormaunifero e topazifeko, si trova 
all'isola d'Elba e in varie altro località; il secondo 
s'incontra di preferenza in Sassonia, su' Pirenei, 
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ad Estorci, ti (parti mento di Varo, all'Elba, in 

SrrviTi:, iV.ì igiene in Egitto, E un granito in 
cui Ì;l _MÌ(:t HÌAin sostituita dall' Anfiljnlo-Ónie- 
blenda. I famosi tempii egiziani sono stati intera- 
mente scavati in questa durissima roccia e ailortìi 
di geroglifici. Le Sieniti di Norvegia fontenguno 
cristalli di Zircone, quelle de'*Yoijgi Mica in pa- 
gliuole; onde son dette micacee. 

Photooiko, dal greco protós, primo e ^ytimnai, 
nascere; questa roccia fn detta così perchè si cre- 
dette erroneametite la più antica. In essa il Talco 
sostituisce la Mica; onde si dice pure granito tal- 

'cifero. ù-equentìssimo nelle Alpi. Il nucleo del 
Monte Bianco è costituito da questa roccia. 

FxKOMEitiDE, da pì/r fuoco e merts-idos, par- 
ticella, alludendo alle scintille che dh Y acciarino 
percotendo questa dura roccia. E una specie di 
granito porfirieo, detto volgarmeuto porfido orliico- 
colare, per raggruppamento de'cristalli di Fclepato 
in forma sferoidale radiata. Si trova in Corsica, 

-ne'Vosgi 0 altrove. La roccia, avvegnaché duria- 
Binia, conserva male il pulimento. Si connettono a 
questa tre altre specialità che sono conosciute sotto 
il nomo di 

PoRFiDO-EURiTE , dal greco curyfii;, alludendo 
alla sua molta dilYusione. Questo nome fu imposto 
alla roccia dal d'Aubuason, per l'impiaaz.are quello 
di Petroselce, clic lia dato luogo a molta confu- 
sione. E prevalente in questa specie la pasta Fel- 
spatica, o con poche materie accessorie. Si dice 
l'etroselce quando la roccia ò assolutamente com- 
patta; sì trova all'Elba, ue'I'ireuei, in Corsica ec. 

PoBFiDO-uiKETTA, perchè Contiene della Mica in 
quantità; si trova nelle Alpi, ne'Vosgi, nei Pirenei. 
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PoEFiDo QUARZIFERO, da ultimo per l'abbondanza 
del Quarzo commisto alla Ortoue e all' Àlbite. Si 
incontra nella Bretagna, nella Corsica ec. 

Le rocce eruttive propriamente dette vulcani- 
che sono le qui appresso desoritte. 

Tbappi o rocce trappiche, dal tedesco, treppe, ■ 
scala. Sono delle immCBse colate di antiche lave 
che si son disposte in piano ascendente l'tina sovra 
l'altra formando degli enormi scalini quasi a picco, 
dette pei-o)6 scale de' giganti; sì ossei^auo impo- 
nenti in Islanda. 

Tbachite, dal greco tragìiis, aspro; a motivo 
della scabrosità della roccia. Risulta in prevalenza 
di Felspato e Riacolite. Forma delle grandi cupole 
e delle estese colate, di colore bianco-grìgio con 
gradazioni rossastre o verdognole. È abbondante 
nel Cantal, a Puy-de-Dòme ; onde è pur detta Do- 
mite, quando però s' incontra in uno stato friabile 
e terroso. E comune in Ungheria, nel Vivarais ed 
in moltissimi luogbi vulcanici. 

Riacolite, dal greco riax, irrompente, eruttivo, 
scaturìgine e Uthos., pietra. Pietra delle materie 
irrompenti, ossia pietra dulie lave; pereliò si rin- 
viene in questo. La sua fonnola ò la seguente: 
SAlSiA-(NaK)SP. 

Basalte, si vuole da taluni che questa parola 
derivi dalle seguenti tre voci oi-icntali barbare ha, 
falso salt, pietra es, feiTo, falsa pietica di ferro. 
L'antico naturalista Plinio ci rapporta, ch'egli pel 
primo ebbe questa pietra da un tale della Nohia, 
e questi la chiamava Basalte, nome con cni presso 
i Nubi e' indicava il ferro , Basai, Qaesta roccia 
vulcanica è composta essenzialmente di Fìrosaeno, 
di Felspato-Iiabradorite contenente da 1 a 5 per 
cento di ferro tìtanato; perciò il Basalte esercita 
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un'azione senaibile sull'ago magnetico. Famosa è 
iieil' isola di Staffa, una delle Ebridi, la grotta di 
Finga], costituita da superbi colonnati basaltici. 
Le formazioni traiipiche uel Yivarais e nel Vicen- 
tino sono basaltiche ancb'esse. La sua struttura è 
omogenea, minut:unentii cri.^tallizzati gli elementi, 
il suo colore e grigio-bruno, verdastro e nerastro, 
s" incontra spesso globoso, bolloso e KCori:iceo. Le 
lave nere non sono che varietà di Basaltc distinte 
con nomi diversi e caratterizzate dai minerali ac- 
ecssoi'ii che contengono. Le lave dette dai signor 
de la ^rétlieric Tefrino, dal greco 'fcphra, cenere 
sono varietà di Basalto di struttura scoiiacea ec. 

FoKOLiTE, dal greco photios , suono e litìios, 
pietra sonora. In questa roccia al Felspato vetroso 
si unisce un siliciito idrato analogo al Mesotipo. 
Si fende in lamine durissime e sonore di color 
bianco-bluastro traente al grigio o al giallognolo. 
£ sparsa ne* colli Euganei, in Ungheria, in Francia 
ec. Quando la Fonolite verilìcata forma de'noduli 
inclusi in una pasta omogenea di lucentezza grassa, 
resinosa, si dice Ferlita. Se -poi la pasta vetrosa 
è uniforme, di color bruno-verdastro, si cbiama 
Retinite, da] greco ritini, resina. Si trova uel Can- 
tal, in Ungheria ec. 

OasmiAKA, dal nome di un certo Obsidìus, che 
primo portò questo minerale dall'Etiopia, come ci 
racconta Plinio; forse lo stesso Obsidìus primo 
mostrò a Plinio il Basalto. La Ossidiana, vetro 
de' vulcani, risulta dalla fusione e vetriScazìone 
completa degli elementi che compongono le Tra- 
chiti; ò insonmia una Tracbite vetrificata. I suoi 
carattei'i estemi son quelli di un vetro o smalto 
omogeneo. Ordinariamente è colorata in bnmo, ìn 
verdognolo; talora in nero; talora presenta delle 
6 
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zone JiHumatc di nero e IJaiicabtr.). Hli frattura 
concoide; è luolto ilura; le aue Kcliugge tiigìieii- 
iissiine furono usate uulia età della pietra come 
strumenti da tnglii). 

l'oMiCE, diil Ialino pui-/tex, corno la chiama 
l'liuio: DioHcoridc la dibse luseris , dal nome r]i 
un venne detto 7i7i-, elio rodo il grano riduccndolo 
tutto Ijiinliovcllato come la pomice. Il suo nome 
accenna alla aiia leggerezza; che sornuotit alle 
ac(]nc qnasi Rpnmii solidi ficai a. Ha gii stesKi ele- 
menti della Trachite, resa in tal modo spongiosa 
per lo prealo od er;iilieranto sprigionamento de' gas. 
S'incontra nelle isole ìvolie, a Teiieriffa, all'Etna, 
al Vesuvio, in Islanda e presso tult'i vulcani del 
globo. 

Lava. Questo nome si adopera per ùidicare 
tutte le pietre fuse che efSaÌBCono dai vnlcani iu 
forum di correnti liquidi e incandesoenti. Quando 
la materia fusa ^ inietta' nelle fessure sotterranee 
prende anche il nome di frappo. Scoriaoea ò la 
parte saperìore delle'lave e spongiosa; pietrosa e 
compatta la parte più ìntima. Spesso le lave aspor- 
tano nel loro seno de'cristallì provenienti da anti- 
che rocce, e questi le impartono sparsi in esse nii 
aspetto porfiroide. Le lave moderne racchiudono 
sovente fi'ammenti delle più antiche rocce. II Fel- 
spato vi si trova in grande abbondanza e costitui- 
sce le lave trachìtiche a base felspatica compatta. 
I/Anfigeno, la Riacolite, la Labradorite, l' OHgoclar 
pio, l'Orneblenda, il Feridoto, il Granato, l'Hauyna, 
l' IdocraKÌa ec. , tutto si trova nelle lave. Nelle 
moderno abbonda la silice ed ò raro il Pirossene. 
Quando raechiudoDO cristalli di Augite porfirizzati 
o di Leucite, ni denominano lave augitofh-e e len- 
cìtoSre, o lave antigene; come quelle di Rocca 
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Monfìtia. Le lave tiufìnc sono nerastre, le leuco- 
stine, dal greco ìeucos, bianco, sono biancastre. 
DeDominazioni loro date da Brongniai't , Werner 
nominò la Leucite. Allo lave trefiae si riferiscono 
le così dette Bombe vnlcaniche lanciate a consi- 
derevole altezza dalle bocche ignìvome; i E^apilli, 
le Ceneri vulcaniche ec. Da tutto ciò si argomenta 
che 8Ì distinguono vario specie di lave in rapporto 
alle materie che in più abbondanza contengono, 
come per esempio, le lave alluminoae, le felspati- 
cbe, le petroselcioee , le pumicee, le tigrate, le 
vetrose, le periate, Jo micacee ec. 

Peperino, dal gi-oco pejici-*, pepe. È una brec- 
cia vulcanica, tufo per cementazione di frammenti 
vulcanici d'ogni genere per via acquea. 

Diorite. (Diabase), dal greco dtorao, distin- 
guo. Hftuy, denominò in tal modo qu.ista roccia, 
percliò i due minerali che l;i compongono. Antibolo 
e Labradorite in minutissimi cristalli, si distìnguono 
agevolmente, l'uò derivarsi il suo nome anche dal. 
greco Oìorizo, separo, attraversi; a motivo clic i 
Buui potunii filoni attraversano lo rm^ci.', stivililìi'alo 
metamorfosandole in gran parte. 11 <'ol()i-i; ili (juost.i 
roccia d'ordinario ò launo, grigiastro, vcnlot;ii(jlo; 
è durissima e tcnaoe (joiifii f|nimto ÌI poriìdo; nei 
suoi filoni contiene si|iessÌKKÌnio minerali nictiilUci, 
ordinariamente fn]>riioiL. Si trova in aliboudansia 
ne' Pirenei, ne' Vo.sgi, in l'ienionte, in Toscana c 
in molto altre r^-iòni vulcani.-lie. 

•Ap.\.vitk. dal greco ayìuuuzuumi . sparis.-o. È 
una varietà .li Di.jiito eomt)attiii:,iiiia. ideila quale è 
sparita o-ni slniltora ei irttallina ; oiilIo il suo .ionie. 

EuFOTiDi:. (Granitone, Verde di Corsica, Gubro) 
dal greco ev, bene, e fotos, luce, bello effetto di 
luce. Questa roccia così nomata da Hauy per la 
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am bella lucentezza, costa di Pelspato-Labradorite 
e di Diallagìo entrambi «rìstallizzati. Quando in 
essa il Felspato è compatto, si rapporta, alla varietà 
detta SauBsurrìte. 

Ofite (Prasofiro), dal greco ophis, serpente. 
CoEta di una pasta dioritica omogenea di nn bel 
verde cupo, con cristalli' di Felspato disseminati 
in essa e spesso geminati presentando delle sezioni 
a piccole crocette. Rassoniigiia in parte allo spo- 
glio di certi serpenti; onde il suo nome. E abbon- 
dante in Corsica e in molti altri luoghi. 

Diorite orcicoure. Varietà di Diorite. La roc- 
cia presenta nello suo sezioni de' belli rosoni for- 
mati d;i zone concentriche bianche e verdi separate 
da sottili linee brune, originate da cristalli di An- 
fibolo e Felspato. Son de'noduli sferoidali racchiusi 
nella massa verde-grigia. Si trova in Corsica e 
altrove. 

Smaeagdite, dal greco tanaragclos, smeraldo; 
pel Bwo coloi' vcnlc-cliiai'ij vellutato clic eonacgue 
r elemento pirossenico. Si rapportai all' Eiifotìdo , 
contiene Felspato e Sanssurito. S'incontra nel capo 
Corso, al Monte Rosa ce. 

Iperitt;, dal gi'cco yi^er, Kopra e f^tenoUf forza; 
pei'nhè <\n Tpersteiiite per sincope si è fatto Tperite. 
il suo nome ailunque accenna alla sua gran durea/.a. 
In questa roccia l'ipcrstono HOKtitiiificc il Diallagio, 
Si rinviene al Lahiador. nella Scriy.ia, n*l 'l'irolo, 
negli Apeiinirii ec. 

Ofiolitk, dal greco opins. ser^jente o lii/ios, pie- 
tra; Serpentina, roccia-serpenti nosa. Questa roccia 
è così detta per la prevalenza in tutte le sue vanetìi 
del Serpentino. A questa Rpecie si appartiene quella 
roccia che i Toscani chiamano Ranocchiaia. 

Oficalce ed Ofisilice. Così dette per le fre- 
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quenti conn pi; ne trazioni tli carljoiiali (idoari c si- 
licici nelle l'ocee serpentiuose. Si osservano nei 
Monti livornesi, nell' Apennìno bolognese, nll' lui- 
pnmetft ec. 

Bocce 91 Sedimento. 

Calcare o Carbonato di Cakch. Gi'an parte della 
crosta terrestre è costituita da questo minerale, il 
quale si trova du per ogni punto; è sempre stra- 
^£cato, sovente, con istratt di una forza, imponente ; 
è fossilifero il più spesso, ma raramente cristalli^ 
xa.to. Le sue varietà sono: il Calcare litografico, 
che si trova std Giura, in Baviera, ne'contornì di 
Parigi e altrove. Il Calcare hunachella, quasi per 
intero composto dì conchìglie fossili. Abbonda in 
Ispagna, nella Carinzia, Sassonia, nelle Indie orien- 
tali, in Francia, ìn Italia, ec. L'Alabastrltfl o Alar 
bastro orientale. Questo nnmc fioriva dall' « priva- 
tiva e da lanvam, pigliare: alliideiiflo a certi vasi 
senza manichi foggiati dagli antichi con questa 
roccia, e per6 malagevoli a prendersi con mani. 
Presenta svariali colori; ai adopera come pietica di 
ornamento. Quelli che provengono dalla Siria e 
dall'Egitto, detti perciìj orientali, sono i più belli; 
anche la Toscana ne possiede di belle tìnte. Il 
Calcare cavernoso (Carnioia). Detto così perchè si 
mostra perforato da grandi vacui, da rasscmbrare 
spesso a delle vere eaverne. Si trova nelle Alpi, 
ìn Toscana, all'isola d'Elba e altrove. Il Travertino, 
pietra tiburtina, fossilifero, concrczionato, compatto 
ec, che ha la proprietà d'indurarsi esposto alle 
azioni degli agenti atmosferici. Si trova nella parte 
meridionale della Toscana; ma il più oi-dinario sì 
depone dalle acque del Tevere sature di acido 
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eai'bonico prust^o Tivoli e in altri iJiiitonii di Roma. 
II Huo nome h \m ilerivato dal nome latino del 
Tevere, TI Brecoi.Uo , è un conglomerato di fram- 
menti di brocco calcaree angolose con cemento 
calcareo pur esao. Alle volte contiene delle ossa 
fossili di diverse specie animali; onde si dio Brec- 
cia fosailifera. S'incontra ancoia.con cemento fer- 
ruginoso. Si trovimo le varie specie indicate più 
specialmente in Dalmazia, Sicilia, Sardegna, To- 
scana, Kizza ec. Il Calcare bituminoso e compatto, 
bruno; riscaldato o percosso, sviluppa odor di bi- 
tume. S'iacOfìtl'a nella Svizzera nella Provenza, 
in Toscana, negli Abruzzi ec. H Calcare marnoso 
h un compoBto di Calcare e Argilla, e spesso di 
Silice e a seconda della prevalenza di queste tre 
rocce, si dice Marna ciilcarea, argillosa e silicea. 

AiwiiLLA, dal greco argos, bianco; a motivo 
del colore ordinario di questa roccia, cbe è un 
bianco sporco o grigio chiaro. E un silicato idrato 
di allumina; proviene dalla scomposizione delle 
rocce felspaticlic; la piii pura e pregiata è l'Argilla 
detta Kaolino, o tarra da porcellana; la quale si 
trova a Limoges, all'Elba, in varie altre contrade; 
ma la più stimata è quella cbe si raccoglie in China, 
alle montagne del Tibet. Il Dufrenoy ha distinte le 
Argille in due gruppi; in silicati alluminosi amorfi 
insolubili negli acidi, e in siliciiti solubili. I primi 
contengono dal 10 ^1 '"J i>.;i- di nctiua; i secondi 
ne contengono da 22 a 25 yy^cr cento. Le prime si 
dicono plastiche, le sucunde smetticbe. L'Argilla 
plastica, atta cinè a modellarsi, terra da faenza, da 
mattoni, da aloviglie ce. ò una roccia arenacea, a 
grana fina, formata per via di trasporto e però 
molto variabile nella sua composizione. L'Argilla 
smettica, dal greco smicticos, che serve ad ungere. 
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a sp:iliii:\re , iilhnlendo all'uso olm ai fa di questa 
roccia, detta a]icui\i terra i?a folluni; ai trova in 
ietti in mezzo a citlcari Bciliiuonlosi; omle essa è 
il l'isullato di un deposito chimico, e \>crb di com- 
posizione uniforme. Le Argille ferruginose, dette 
propriamente Ocre, dal greco ncrix , jWos, rude, 
scabro, jier riguardo al t'iccameiito di f|uesfe so- 
ytanze; si disiiugtinno dal loro diverso colorito per 
l'idroasido dì ferro clie eoiileugono , il i|u[de al 
fu .co disidratandoai e passando a ^i;,s<|uiossido. tra- 
muta in royso più o iiiein intenso il primitivo colore 
dell'Ocra. Le Ocre sono luulto adoperate nella pit- 
tura, massime in quella ad olio, percliò i colori clic 
offrono alla tavolozza deli'ariiata sono molto stabili 
e resietibili agli agenti esteriori. 

Abekaso, Sod delle sabbie trascinate dai fiumi 
e addossate alle spiale dai flutti del mare, le 
quali sonò state cimentate da succhi calcarei e 
silicici. Queste arenarie litengono fedelmente tutte 
le impressioni avrennte in esse prima di solidifi- 
care per cemento. Onde i Geologi han trovato su 
diverse arenarie non solo le orme dì antichissimi 
uccelli di specie estinte, dì rettili stragrandi, come 
le orme del rospo di Owen ec. ma ancora ben con- 
servate le così dette stille fossili, che sono quelle 
pozzette che lasciano gli acquazzoni che cadono 
su' terreni mo!li. 

ÌLcigno {pietra serena). Risulta da granelli 
di sabbia silicea con cemento argilloso, o argilloso- 
calcareo; alle volfe contiene la mica, è di vario 
colore e appartiene a' terreni carboinferi e fossili- 
feri. Abbonda nell'Apeniiino, nella Svizsera, Pro- 
venza e in mille alti-e località. Quando è schistoBO 
si chiama P^ammite, dal gl'eco paammitis, sabbioso. 
Si dice Molassa,.dal greco móliSf spossato, debole; 
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per alludeie alla poca adesione die si osserva nei 
suoi elementi. Nella Melassa il cemento è sempre 
ai'gilloso-calcareo. É abbondante nella Brianza, ne- 
gli Apennini e e. 

GosFOUTE, da! gi-eco gomphos, chiodo e lilhos, 
pietra. Xella (lonipo^iizioiic; di qucsla roccia abbonda 
la silice, più chi nelle precedenti varietà; sovente 
ai osservano nella sua massa de' frammenti di rocce 
granitieiie conficcati come altrettanti chiodi; onde 
il suo nome. 11 finn cemento è pure argilloso-cal- 
careo. Abbonda ne' Monti pisani, negli Apennini 
e in molti altri hio^ln- 

FuDDLNOA, dall'inglese Pìuk/inq^ specie dì pa, 
sticcio contenente nella pasta fina, uve passe ed 
altre bacche, il che ben allude alla Puddinga; per- 
chè questo nome si dìi ad un conglomerato di 
ciottoli a cemento di diversa natura, come a dire- 
Calcareo, Argilloso, Silìceo, ec. 

Itooce' Hetamorfiolie. 

Okeis, voce snssone. (Beola, Serizzo). Questa 
b una delle rocce più profondamente metamorfosata 
dalla forza plutonica. Ip essa si osserva non solo 
la strattuL-a schisfosa; ma ancora una decìsa «lalo- 
gìa con tutte le varietà di Granito: onde si ha Io 
Gneìs sienìtico, micaceo, talcoso ec. Lo Gneis ò 
stato prodotto dalle rocce argUlose profondamente 
metamorfosate, nelle quali ha avuto luoigo una se- 
mìfusione. I suoi elementi sono alteraati a strate- 
relli. Queste rocce sì trovano sempre in dipendenza 
dei Graniti. 

ScHiSTi CBisiALLiNi. Questì son pure in connes- 
sione con le rocce eruttive; prendono il nome dal 
minerale predominante nella composizione; spesso 
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contengono cle'imnwaH accossoi'if. Suuo kuc varietà: 
il Micaschisto (Micacitc), in cui è [u-evalcnto la 
Mica con Quarzo e spesso Fclspato; on^lc fan piis- 
eaggio allo Gneis. Taluni esemplari sono inlera- 
meote formati di Mica e perciò prendono un aspetto 
dorato, argentino, eertco, rasato ec. S' incontra nel 
Brasile, nella Svezia, nella Bretagna, nelle Alpi 
eo. n CIoTOSchisto risulta di Clorite e Quai-zo; è di 
color verde-bruno, di poca durezza: ei trova nelle 
Alpi, nella Corsica^ in Baviera e altrove. II Tal- 
chischisto o -Steaschiato, dal greco stear, sevo; a 
motivo della sua untuosità al tatto. In questa roccia 
predtunìna il Talco con Quatto; ^ di colore ver- 
dastro. Si trova nelle Alpi Apuane, ne' Pirenei, in 
Corsica e altrove. Lo Schiato argilloso. Ardesia, 
Fillade, da! gi'oco ftUh, foglia, pel ano sfogliarsi. 
Questa roccia è essenzialmente composta di silicato 
idrato, di allumina con 1' aggiunzione di minerali 
acceesorii di diversa durezza e di diverso colore. Il 
meglio'^ caratterizzato ha un colore grigi o-plumheo 
con gran disposizione di fendersi in sottili lamine. 
Sono molto conosciute le varietà provenienti da 
Lavagna, le Ardesie di Augers, di Charicvillo, 
delle Alpi, de! Genovcsato, del Pietrasantino, della 
Sassonia ec. , ai adopera a coprir tetti essendo le 
sue lamine resistenti e leggere. 

Ft.vniti e Diaspri. Ftaniti dal greco, -pittano, 
aiitivenii'e, phlanon, tempo anteriore; perchè cre- 
dute formate prima de'Diaspri. Queste rocce ori- 
ginariamente argillose, dì colore rosso-bruno o 
verdaslfo, di quasi completa silii'iy./.a-<:ione , costi- 
iuiseuno con tutte lo loro varietà le così dette 
pietre dure. Belli lavori di pietre dure si osservano 
in Firenze al Palazzo Pitti. Si trovano nell'Apen- 
nino bolognese, nei Pirenei, in Sicilia e altrove. 

7 



50 

Quarziti. In gueete rocce predomina la silice 
iu grani e frammenti di varie dimensioni collegati 
insieme per adesione reciproca; onde manca atiso- 
Intamente nelle Quarziti il cemento. Sono di sva- 
riata colorasi OH e , grigie, rosBastre , .verdognole , 
giallognole ec. Le Anagenti differiscono soltanto 
dalle Quarziti, perchè sono unite da un cemento 
steatitoBO-BÌlioico. La catena metallifera toacana 
denominata di Terrucano è formata da queste rocce. 

Calcasi CKisiALUia o Mabmi. La scienza ha pei> 
fetiamente formato i Marmi riscaldando ad altissima 
temperatura il calcare ordinario amorfo in tubi 
di ferro chiusi ermeticamente alle due estremità; 
onde essa ha potato de'Marmi intendere il processo. 
I Marmi e per coloriti e per istruttura sono sva- 
riatissimi, ed essi han tanti nomi per quanti sono 
i luoghi ove si cavano. Famoso fin dall' aniichitìl 
è il marmo bianchissimo, a struttura lamellare, di 
Paros; Fidia e Prassitele lo adibivano per creare 
1 loro capolavori dì scultura. Celebro è pure il 
marmo saccaroide di Carrara, del quale si valsero 
due emmentissimi nostri artisti, Buonarroti e Ca- 
nova, bi ha lì marmo ceroide a S. Giuliano presso 
Pisa; il Cipollino in Piemonte; il Campanioo, ri- 
cavato da una grande vallata dugli alti Pirenei 
denominata, Campan; onde il suo nome, od anche 
percliii dà un suono metallico percosso. La specia- 
lità pili caratteristica di questo marmo si c di 
essere molto flessibile. É rarissimo notare ne'marmi 
segni di antica stratificazione; in essi, com'è da 
comprendere, v'è assoluta mancanza di fossili. I 
ìibnni colorati sono quelli che ptoprìamente si 
chiamano Alabastri. 

il carbonato doppio dì calce e di magnesia, 
detto Dolomia dal nome di Dolomien celebre geo- 
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logo, giusta l'avviso del signor de Bach, costitui- 
sco anch'esso ima roccia metamorfica per infilfra- 
kÌoiiì di vapori map;ncHÌaci noi ca)f;uo trovatosi 
vicino alltì eruzioni 'de' ML'lallri. fiì ri. ciii di ma- 
gnesia , pel l'irosscno che contengono. Ma tale 
spiegazione non pnò adottarsi per tutte le Dolomie 
conosciute ; m fatti molte Dolomie si son deposte 
originariamente dalle acque e poi in tempi assai 
posteriori per azioni plutoniche sono state meta- 
moifose^. 

Oeagrafla HBnetalogioa. 

I Minerali a differenza dei Vegetali c degli 
Animali; i quali sono astretti in limiti determinati 
ed infrangibili per le specie che non sono proprie 
di quelle tali localitìt; si trovano piìli o meno sparai 
uniformemente su tutta la supeHìcie della terra; 
sopratutto i Minerali litologici. Onde il viaggia- 
tore riceve grata sorpresa quando incontra in lon- 
tanissime regioni rocce che gli ricordano la propria 
terra natale. Lo stesso in verità non potrebbe dirai 
de' Minerali orittognostici; questi si trovano sparsi 
in copia in talune contrade, in tali altre scarsamen- 
te, in tali altre non vi sono affatto. ìioi dovremmo 
aggiungere a questo breve trattato delle rocce come 
in appendice le rocce carhonose; il Gesso ec. Ma 
questi si troveranno descritti nel qui annesso Ca- 
talogo scieutifico de' Minerali posseduti dal Liceo- 
pareggiato-Cagnazzi di Altamura, con cai si chiude 
in certo modo compiuto questo nostro lavoro. 
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Letcrisùme di tulli t tipi minerali txtnlemiCi nel Gabinetto 
mineriàogieo del Lieeo^reggialo-Cagnazzi di Alti»- 
mura, aeguUa dal Catalogo di futte le loro molteplici 
varietà, dislmte tra loro per il carattere più saliente e 
per la taro prooeniensa. Ciascana varietà ai rapporta 
alla descrizione del suo tipo particolare. 

Albite, a:d liLiido ,i//,i'„,, I l;u,oi, an',:uu!iiido al- 
l' ordiunrio colore del liiiuerale ; comoudiL! alle volfe si 
incontri roseo, grigio, ginllognolo c verdognolo. L'Albite 
appartiene ai minerali di quarta classe, famiglia [le'siìicati, 
tribili de'felspati. Differisce Ualln Ortose, perché questa ò 
monocliua ed <i base di potassa. L'Albite gode della doppia 
rifraxioue positiva ai due a.=si ottici; in Savoia si trovano 
cristaiii a doppia ennitropia. I pii'i belli cristalli di questo 
minerale ci vengono da PStscb e Zillerthall iu Tirolo; da 
Yiessch nel Vallese e dal S. Gottardo; s'incontra pure 
cristallizzato ne' filoni attraversanti le rocce granitiche e 
cristalline, Ì talc!iiscbìsti , Ì micaschisti e le dioriti nella 
SasKonìa, ne* Pirenei, nelle Alpi, negli TJrali, nella Nor- 
vegia, la Svezia ec. sua composizione e snoÌ caratteri. 

Si=SS, 57f^-=19, 62. iVa=ll, 81; diclino a sfaldature 
basali e laterali, di durezza ^6, . .6, 5; di densitfi 6 di 
colore bianco, se puro, o variabile; di lucentezza vitrea, 
diafana, translucida. Al cannello fonde dillicilmente ani 
margini in vetro bolloso, colora in giallo la fiamma per 
la soda che contiene; gli acidi non l'attaccano. 

Allofane, dal greco alos, Bole e jiAat'na, apparire; 
per rispetto alla sua apparenza di sale. Gli ADofàni, idro- 



Silicati (li alluniiLiii. noao Kostanze amorfe compatte q ter- 
rose, tenere, opache a translncide ; bianche o colorate in 
celeste, in verdognolo, o verde-chiaro, ìu rosso, in grigio 
o bnmo pi& o meno inteiuiO ed uniforme; di Inceotezza 

. cerea o vitrea, allappanti Epesso. La loro durezza non ec- 
cede il terzo grado nella scala deSe durezze di Moha, e 
la densità e tra 1, 8 o 2, 8. feono quasi infusibili al can- 
nello; ma gli acidi li attacMiio a l:i silice cliu contengono 
Bi separa spesso allo stato selntino.^o. Si trovano in masse 
mammillonari o stalattiti che. in nuduh o in incrostazioni 
superficiali nelle fenditure di varie rocce ossociati a depo- 
siti ferrei e carbonosi. L Àllofane. propriamente detto Rie- 
mannite. perchè dedicato a.Eiemann, si trova presso di 
Saalfeld in Tnnngia tra giacimenti di Limomte e di car- 
bonato di Barnes a bclmeeberg m Sassonia, & Chessy 
presso Lione, nelle minicr!! di Rame; nella If oraria, nella 
Silesìa, aell' l7i'_f|iilten u p. urdi tìtati Uniti. La mancanza 
quasi assolata di iuiid:!, ciittulliua e le associazioni mec- 

• caniche di divi'r:.i ir.-. ,nvli . iitipodiscUDO di ben classare 
gli Allofam eil nwin-.- Upi dì sostanze affini agh 

Alloiàm, che Rouo m sciri^'iitc con loro compoaiziom. 
ADo&ne pi ] 1 i 1 S // 

Lenzmite. dal nome ai Leuzius. miuenilntro alemanno, 
om fn. dedicata questa specie di silicato di allumina amor- 
fo, Pn trovata la Lenzinite incroEtante superficialmente le 
iènditora della pegmatìte a Eall nell'Eifel e a CSiantelonbe. 
Sua compoàzione. AlSP-\-nH. 

• Halloisite e Eaelino, questa specie di terra è prodotta 
dalla decomposizione de'minerali felspatici, come ad esem- 
pio la Ortose eo. la prima è nna specie di argilla smettica; 
la seconda è la con detta terra di porcellana. Sua com- 
posizione. ALS^-{-nS. 

Bolo, dal greco iiofos, pezzetto di terra, e di terra 
sigillata, formetta di terra impressa da sigillo. L' antica 
medimna adoperava questa varietà di argilla ferruginosa, 
dopo avwh, ditata finamente, lavata, purificata e ridotta 
in iHCCOle masse, su cui si apponeva il sigillo: onde in 
commercio era detta terra sigillala. H Bolo così preparato 
e piii stimato era qaello preparato con la terra di Leu- 
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nos. Galieiio, avendo vjaiUifa i|iiest isula racconta che 
questa specie di argilla era raccolla da uua sacerdotessa 
di Diana, la quale sacerdotessa cou le sue mani la puri- 
ficava e impastava e poi Hiiggellava col suggello della Dea, 
il quale rappresentava Qua capra: da ciò i C-reci chiama- 
vano questo Bolo spbragida aigos suggello di capra. Tut- 
todì va attorno nna specie di terra sigillata col suggello 
de] Gian Signore, delta dai ciarlatani terra onentale, terra 
di Armenia, che spacciano di grandi virtù medicmali: é di 
cobr iDSdO palllido. La terra cosi detta di h. Paolo si estrae 
da llalta; i Era mani bi valgono pnr essi di una specie di 
terra sigillata di color bnmo per le loro incantagioni, 
come narra Valentino. La terra di Malfa, presso Lisbou.i. 
e ancora dagli ignoraDti nlenviw prodisiosa per Ib guari- 
gioni cancrenose. In SrissiinM -^i ^iiiijovurain) oltre quattro- 
cento Boli di differente :!|)ecK-, Wiilleruiii desciive una 
specie di Bolo yerde. Bolo di OoKtkrou nel Jlargraviato 
di Baienth, ec Composizione del Bolo. AlSP-\-nH. Il 
Bolo in generala coatitnito essensiolmente da materie ar- 
gillose è colorato dai diversi ossidi di ferro, tn ro^sso. in 
rosso-bruno e bruno-ciistiuriio. 

M ut i]r 11 li 1 \I il 1 I 1 li 

bihcit di ili m a 1 t i u J I il 

latto di cnl r 1 ] I j i ti 

non produce allappa meu tu sulla liuL^ua. tinne le altre ar- 
gille ed e infi l 1 1 [ U 

Argilla, dal greco ai-ijos. bianco; pei- accennare ai co. 

bnto ptu ordinano di questa rui;cia. cL u qaellj di «n 
biimco sporco, o gngio-chiaro; spesso e ancora giallastra, 
famnastra e nerastra. Le Argille s incontrano in mature 
terrose pia o meno mdnnte, il piu delle volte untuose al 
tatto. £ speciale carattere delle Ai^Ue, queUo di avere 
mia grana fiiusBima, di far pasta con 1 acqna e di mdn- 
nre al fooco diminuendo di volarne. Esse producono per 
lo più allapparaento sulla hngua. e soffiandovi sopra, esa- 
lano quello Bpficiale odore che si dice arqiUoso. fei distìn- 
guono m Argille plastiche, smeiticbe e calcaree o manie. 
Sua composizione più ordinaria: Al&v-\-tiH. 

Aìux^t&i da AH cime dal greco alos, sale. L'Alnni- 
te, AUnmina sotto-sol&taralcalina, Pietra d'allume. Alla- 
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minite; appnrtìeue alla seconda classa, fami^a piima, 
dell'oidiDe quinto, divisioue seconda, solfetì idrati di for- 
inola generale mEO+SO^+nHO. 

Presso Civitaveccliia alla 'i'olfii esiste anKÌcliò un de- 
posito, una vera roccia dì Aluuite, da cui BÌ ricava gran 
parte dell'Allume del commercio. L'Alunite è un solfato 
idrato di potassa e di alhimina, romboedrico, raramente 
ben cristallizzato; piuttosto è fibroso e compatto, in masse 
stalattitiche, in incroatazioni e io brecce a cemento ùltceo, 
o del tutto allo stato terroso. Si conoscono vari! {pa<M- 
meoti di qneBto mÌQeraIe',.riochiesimo è quello eucoennato 
della Tolfi^ si trova in Toscana a Fereta, a, Campìglìa e 
a Montionij in Ungheria s'incontra a Farad, a Hnaaij, 
ec.; in Francia a Mont-Dore eo, Sna oompoEÙóone e saol 
caratteri. 

«.=38,5. 17=37. 2.-ff=7. ^=10; esagonale a sfaldatura 
basala, di dnre^m =3. 5... i: di deusità -^2, 7: di co- 
lore bianco-giallastru , di Kncuntezsa vitrea, translucida. 
Al cannello decrepita; col borace da un globo incoloro: 
riscaldato in tubo chiuso, svolge vapori acquei; si trova 
tattora in via di prodiwioae nelle solfatare di Pozzuoli 
e della Gnadalupa. 

.Ajmialg'a.ma,, dal greco ama. insieme, e gamèo. 
maritare: questo nome fu adoperato ad indicare le legbe 
di Uercuno. Appartiene alla terza classe, ordine secondo, 
comprende le combinazioni binane non ossigenate. la 
quest'ordine vi ba una sola famiglia ed un solo genere 
essendo tutte le specie comprese rauiiometiR'he. Sou legbe 
ed amalgama con proporzioni più o meno lirn dofiiiite . 
e ciascuna fa specie drt s!^ b iiu:iiini;i imitila ninierale 
accessorio ne giacimeoti d Oro. di Art;ento. e llercurio. 
L Elettro e 1 Arguente sono i tipi piit notevoli della specie. 
11 primo e un'amalgama d Oro. il secondo di Argento. Il 
minerale si tiova al Cbili nella provincia di Coquimbo. 
in masse amorfe, in granuli e laminette: abbonda nelle 
miniere di Arquerosi onde gli e denvato il nome di Ar- 
querite. Si rinviene spesso m minutissimi cristalli aggnjp- 
pati m dendriti, talora allungati e distorti: prevale in essi 
l'ottaedro regolare. Sua composizione e suoi caratteri. 

Ag=^, 8..fl^r=65, 2; mònometrìco a sfaldatura dode- 
caedta; =3... 3,5; di densità =10... 14; di colore bianco 
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^ argento; dì lacentezzn metoUioa. S' incontra cristalliz- 
zato in venule al Chili, nel Palatinsto, ad AUemODt, a 
SaUa, ec. Al cannello il Mercurio si volutizza e resta 
l'Allento; è solubile nell'acido nitrico. 

J\..na.Iclme, dal greco anatchis, privo di forza; per 
riguardo alla pochissima azione elettrica che svolge il mi- 
nerale confricato. Appartiene alla quarta classe, famiglia 
de' silicati, tribiì delle Zeoliti. L'Anaìcime è una bellissiina 
specie minerale; talora i suoi cristalli sono limpidisùtni 
ed incolorì, come qnelli che s' incontrano nelle lave basai' 
fiohe dell'isola de'Ciclopi presso Catania; ne'trappidi 
Moctecchio Maggiore nel Vicentino ec. In generale può 
dirsi ch'esso si rinviene là dove sono lave, o rocce trap- 
piche e Ijasaltieiie. Stia composizione e snoi caratteri. 

5i=54, 4.1S=23, 3. Na=--li, 0. //=8, 3; mouometrioo 
a sfaldatura eisaedra impeifetta ; di durezza =5, 5; di den- 
sità "=2,2; incoloro, bianco o variabile in carneo, roseo, 
grigio ec. dì luceuteraa e trasparenza vitrea, diafana, tran- 
aluoida. Al cannello rigonfia e sobbolle come tutte le Zoo- 
liti; onde han derivato Ìl loro nome dal greco Zeo, cuocere 
ec. imbruna e fonde in vetro diafano. Trattato con l'acido 
cloridrico dà eìlice gelatinosa; ma è meno attccabile dagli 
acidi dopo essere stato calcinato. 

.A.na.tasÌ09 dal greco anatasis, distensione, pro- 
lungamento (in altezza); accennando ngli ottaedri allun- 
gati propri! di questo minerale. Appartiene alla terza 
classe, famiglia della formola generale RO' comprende gli 
ossidi. L'ordine si compone di quattro famiglie tra cui 
son compresi minerali di grande importauza; ba.sta in 
fatti citare per tutti Ì seguenti ossidi. L'Oligisto, Ìl Co- 
rindone, la Cassiterite, 11 profossido d'Idrogeno, o Acqua; 
il biossido di Titixuio o An<i(ai;io e quello di Manganese, 
detto sapone dei vetrai; pertiiù scnzn dì questo biossido 
sarebbe tornato impossibile con altri iiie/.zi ottenere cristalli 
limpidissimi e perfettamente incolori. S'incontra ìl mine' 
rale cristallizzato nelle rocco granìticlie ad OissanB, nel 
Tirolo, in Inghilterra, negli Tirali, al Brasile ec. Sua com- 
posizione e suoi caratteri. 

0=39,02. ri=60, 9S; dimetrico a sfaldatura basale e 
ettaedrica; dì dnrK2&>=5,5...6;dì densità =3, 9; di colora 
bruno, bluastro; di lucentezza luetaUìoa, adamantina,- tron- 
8 
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slnddft. Al cannello è malterabile da BtAo, con borace dà 

un vetro rosso-giacinto nella fiamma ossidante. 

Andai US ite, dall Andalusia, dove fu prima tro- 
vato il minerale Appartiene alla quarta classe, famiglia 
de' silicati, triliu delle Andalositi. Nel grappo delle An- 
doluBÌti 1~ Ossigeno della base eccede quello dell acido. 
Belli minerali bi comprendono m questo groppo.. L'Ànda- 
Insite presenta spoBSO il fenomeno del Dimorfismo .pas- 
aando dal sistema tninetnco, proprio di questo minerale, 
al triclino ch'e proprio della Distene. (Jiuie qiie.sti due mi- 
neralij infusiliili al cannello, sono ddla sicmì tribù t; va- 
riano tra loro soltanto per ùnrer./.^. pp.Jij s]>ociiLca e. strut- 
tura cristallina. &" incontra l Andulusitu jiella rocce grani- 
tiche, negli Gneis e ne" Micaschisti m iomie diveise: ma 
però è sempre in essa prevalente il prisma a base romba. 
Xe principali località di sua provenieoza sono, la Breta- 
gna, il Tirolo. l'Andalusia, la Baviera, la Sassonia, la Sco- 
da, l'Irlanda, gli Stati Umti. ec. Sua composizione a 
snoi caratteri. 

iSv=39. 58, At=--&0. 42; trimetriea a sfaldatura basale: dt 
durezzfi =7, o: di dcuiiita =3. 2: di colore verde-oliva, 
roseo. l'uri.fiK '^i-.'ji ■ tino al bruno; di lucentezza vitrea, 
pellutidn. Al oaimello u infusibile: umettata la polvere 
del mincrnle con nitiato di Cobalto e poi arroventata . 
addiviene azzurra: il solo acido solforico la decompone 
lentamente. 

An<?lesite, da Anylesca. in Inghilterra, dove si 
trovò il minoralo por la pnmr. voltn.. Appartiene alla se- 
condari I [ I I ]rml sdf ti 
L'Aiigk t I I Ir 1 I it Ji Piombo 1 
suoi cristalli sono spes.so limpidissimi e adamantini con 
frattura concoide, h incontra come minerale accessorio 
ne' filoni listati di Anglesea m Oomovaglia: di Leadhilla 
In Iscozia : di Phoenixville in Pensilvania: m quelli del- 
l'Hartz, aei "Jamoeriana, Qi itórezon in sioeria e a jaonta 
Poni in Sardegna. Sua composizione e snoi caaatterì. 

5=26, 4. P6=73, 6; trimetrico a sfaldatura prismatica, 
basale, imperfetta; di dm%zza =2, 5... 3; di densità =6, 2; 
iucolora; di locentezza vitrea, adamantina, diafàna. Ai 
cannello fonde; con soda si riduce in nn ^obetto di piombo 
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metallico; traltato con l'acido Bolfriilico ammtsce come 
tató. i composti plumbei. 

Axiflbolo, dal '^reao amphìbohs, ambiguo; perchù 
Imigamenlfi .-i ilnliilii nnll.i Bua l'era nntur.i. Appartiene 
aUa qiwrtji. cla^e, laiui^'lia de'iilicati, tribù de' l'irosseni, 
dal greco pyr, fuoco o xenos, estraneo; si pel modo come 
GÌ comportano al cannello; si perclié si credette )jer lungo 
tempo il Pirosseco, un mineraJe avventizio nelle lave. Al- 
l' Aidibolo bì rapportano molte specie minerali; gli auticlii 
Uineralogì le disti ogueva no dal colore, noi dalla diversa 
loro composizione. Tutti gli Anfibolì hanno per forma 
primitiva un prisma romboidalo obliquo. Se ne dìstingao- 
no tre varietà; la bianca, detta Tremolile o Grammatite, 
la aera detta, Omeblenda e l'ÀnIìbolo propriamente detto; 
che passa dai verde-chiaro al biiiuu-nero. Tutte qneate 
tre verietà differìecojio tra loro per la diversa proporzione 
de'com ponenti. L'Antibolo con le sue variata si trova nelle 
lave basaltiche e in tutte le epecie di rocce eruttive. I suoi 
elementi di composizione sono: Silice, Calce, Magnesia, 
Protossido di Ferro e di Manganese, Allumina ed Acqua, 
& seconda de' luoghi diversi, diversamente propoi^ionatl. 
La sua dnrraza è da 5 a 6; la Bua densità da 3 a 4. Al 
cannello fonde, le varietà ricche dì fetio sono l^germuite 
attaccate dalFacido cloridrico. 

Anìdrite, da a privativa e da ydor, acqnaj mi- 
nerale privo di aciina. Appartiene alla seconda chisse, 
ordine quinto, famiglia prima, solfati, divisione seconda, 
solfati anidri, formola generale RO-|-S0'. In questo solfato 
di calce prevalgono le strutture lamellari e saccarotdi. La 
varietà di Volpino, detta Volpinite, è nn'Anidrite ordi- 
nariamente saccoride o finameate lamellare conteneiite 
silice, e però atta a rìcerere nu bel palimento, L'Auidrife 
è piuttosto abbondante ne'trareni dt salgemma e gesso 
formando ammassi ra^oardevoli. S'incontra nelle Alpi, 
nel Tirolo, nella bassa Austria ea rinviensi ancoro in ar- 
nioni nelle rocce sedimentose; tolora forma de'filoncelli o 
delle vene, o la ganga di talimi minerali metallioi, coma 
a Peaay, doi'e trovasi associata alla Galena. Sna compo- 
sizione e suoi caratteri. 

'S=68, 8. ^0=41, 2] trimetrica a efaJdatnra basale, prì- 
amatica, perfetta; di daresza =3.. .3,5, di densità =2,9; 
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di colore variaUle; di lucentezza perlacea, vitrea, dia&na. 
Al canneUo fonde di facilmente in bianco smalto; ò quasi 
iDSolubile nell'acqua e negli acidi. 

ÀnoT'ti'te, dai greco anortos, non ad nngolo ietto; 
per rigaardo ai due cliv^^t che presenta, i quali sì di- 
rigono inclinati l'un Bull' altro. Appartiene alla quarta 
classei della lunga famiglia d^ silicati, tribù de'Felapati. 
Ndl'Anortite le basi alcaline eono-Bostituite dalla o^ce, 
tutte le »ue forme si derivano da un prisma triclìno. I 
snoi cristalli Bon talora purissimi e lucenti; comechà molto 
piccoli. K frequente in questo miiieriile il fenomeno della 
Emitropia. I blocchi dolomiiit;i eruttati diiU'atiliuo Somma 
racchiudono delle geodi tappezzate iuternamente di Anor- 
tite associata ad altre sostanze analoglie. S' incootra dì 
ordinario il minerale nelle rocce dioritiche di Bogoelowék 
in Siberia; nelle lave S. Eustachio nelle Antille e in 
quelle di Oiava; ampiamente disseminato in granuli ai 
vede neDa lava spongiosa di Sellali in Islanda; s'incontra 
pure in altre località vnlcanìcbe. Sua composizione e snoi 
caratteri. 

5'i=43. aT=37. C«=20; triclioo a sfaldatura basale e 
prismatica ; di durezza =6; di densità =2, 6. . .2, 7 ; inco- 
loro, se puro; di lucentezza vitrea, diafana, perlacea. AI 
cannello fonde in vetro chiaro bolloso; attaccato dall'acido 
cloridrico, dii sìlice pokerulenta. 

.Ajitimonio g^io^io, o Stillino,, Sol— 
fiii-o eli A-nt,inionio dui greco anti e monos, in 
opposizione al solo, ciò vuol dire, come pretendono taluni, 
che il nome del minerale siasi derivato da quelle due 
parole, per indicare, ch'esso non si trova mù solo in 
natura; tahmi altri vogliouo che il suo nome sia derivato 
per ctmtrazìoDe della parola mtimonieiim, doà contrario 
ai monaoi; per accennare al Witativo infelice fatto AtA 
monaco alchimista Basilio Talentino, volendolo adoperare 
come rimedio curativo de' suoi fratelli di convento, afflìtti 
da certo male, cni egli rese affatto incurabile coi suoi 
velenosi preparati antimoniali. Vedi Stibina- 

A-ntfacite , da anthraa;, carbone^ pietra di car- 
bone. L'Antradts col Litantrace, la Lignite e la Torba 
costituiscono i quattro tipi prìuoipali de'oombustibili foo- 
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Bilir & questi come in appendice si ^^nngono i legm lii- 
tnmmiTzati , le resine fossili ed altri niateriali impuri, i 
quali coiiaen'Aiio piii o meno Is tracce ileli organizzazione 
ve III ir <] 1 ra 1 f la Terra 

<1Ì ColoDia. la Uitìodile. la Pian/ile. la Grafite e forse 
anche il Diamaute: giusia le u.time scoperte, essendo 
sfato oaaerrato negli avanz.i di un Diamante Iiniciato dei 
reticoli. Simili alle reti uervee clie si osservano ue vege- 
tali. Ij Antracite e di color grigio. bcUDO. vetroso con 
isplendore semimetallico e alle volte iridesceote. Appar- 
tiene alla quarta classe. La soa struttura o amorfa: si 
mcoatra sparso m masse compatte, schistesc. raramente 
terrose: e fragile ed lia frattura concoide. II suo peso spe- 
Oifico e=141ip n ll>il i 

cendere lia 1i:.si>2lio di i:iia ciitulni-.iHn-t' ;,i i.lvi,--liu:i, « m 
d'uopo accumularne araii (|u;i:ini;L [k-v mam.Licilo mtau- 
descente. I pezzi accesi, si spi iiy.iiin umur i. ilii lI^iI mocu; 
riBcnldaùdosi decrepita, e ardijimo proJiice mia tempera- 
tura elevatissima. Svolse poca tinmrn:i. poco linno e pochi 
gas. e poche ceneri restauo dopo la sua comi) ustione. Di- 
stillato da appena tracce di matene oleose e di sostanze 
gassose. Lanahsi dell' Antracite di Feosilvania dà 6^=>8B. 
ceneri >b4.0: dà di matene vol&tili 1' 8%. L'Antracite di 
ftinto nelle due varietà, vitrea e comune, e incontra m 
istrati ne Terreni più iiuticlii. Paleozoici, tra formazioni 
profondami Ki'i iiir i;i:ii(>i :i';tMTO. ni rinviene in moltissime 
regioni; ma l« (| Ni..i;,t iniLdain si rH'.-ivavano dalla Pensil- 
vaaia. dal Couneciicut. dalia Virginia ec. nell'Amenca 
settentrionale. l' requentissimo e nell Ingbilierra. massime 
nel paese di Qallee.- é poi frequente nel DeIGnato. in Sasso- 
ma, in Norvegia. ne~ Paesi Bassi, in Isvizzera. in Italia ec. 

Apalite, dal grefo apafao, io ni' inganno, per gli 
abb.igli diverbi in cui d' incniTiiva n'-ll'anali/m'la. Appar- 

Arseuiiiti e Fosfati, divisione prima, Anidri. Questo fosfato 
polibasico è il pift did'iigo tra' fosfati anidri esagonali. Le 
più belle cristallinKa^ioui di Apatite sì rinvengono de' filoni 
metalliferi, nelle rocce eruttive, cristalline e metamorfiche 
i luoghi più ordinari in cui si trova sono la Boemia, Sas- 
Bonia, Gomovaglia, il Tirolo a. Zitlerthol, in Isvizzera a 
Tal Madore, in Piemonte a Tal d'Ala/ il San Gottardo 



ec. in cni et trova associata all' Albìte. Sua compodzi.oue 
e Bnoi caiatterì. 



PA=42,26. ai=.BO. F=3. 77. fc'a=4 : esa^nnsilfi n sfiil- 
datura basale.* bi durezza =6: di densità =3. 2: mcolora. 
se pnra, variabile m verde, roseo, azzarro e frmlkstro per 
tracce di divergi ossidi metiilhci o di m.nerni ora-.-miohe: 
sode questi altri colorm cue ii^^miu; HE in;i;ideii- 
tali; di hicentezza vetro,-;a. diatiuiii, ci;. Al ranuollo appena 
è fusibile augii spigoli: e Rolabile celi iiculo nitrico e clori- 
drico; se Hi riscalda la sua polvere, addiventa fosforescente. 

^poflUite ; dal greco apophilliso, io sfoglio,- per 
riguardo al suo modo di comportarsi ni cannello. Appar- 
tiene alla quarta cla-sse, famiglia de' silicati, tribù delle 
Pectoliti, L'Apofillite forma belli gruppi di cristalli e spes- 
so voluminosi/ (juelli di Andreasberg nell'Hatta son vi- 
vamente tinti in roseo . Si trova il minerale nelle geodi 
trsppiche, ne' basalti > néi filoni metalliferi e nelle rocce 
sdustose metuQorfiche. Benissimì sono gli esemplari che 
ci provengono dall' Islanda, dalle Alpi, dal Tirolo eo. Sua 
composizione e snoi caratteri. 

,Si=53,2.'Ca=24,8.Ì:=5,9. .^=16,1; dimetriett & 
B&ldatiira basale perfetta; di durezza =4, 6. . .5; di densità 
*=2,3; incolora, grigia, rosea, celeste ec. di lucentezza e 
trasparenza vitrea, diafana, tran.sliicida, perlacea. In tubo 
chiuso svolgo vapori acquei; a! cannello si sfoglia, ribolle 
e iònde in vetro bianco bolloso,- trattata con l'acido clori- 
drico si scioglie precipitando silice allo stato polverulento. 

.Aragotùteg perchè trovata la prima volta ad 
Ariana in Ispagaa. Appartiene alla qnaria claasef fenoi- 
nlia de' carbonati. L' Arenile mostra il dimorfismo del 
carbonato di calce,- infatti essa ù trimetrica, mentre la 
Ciilcite, d idiiutjua composizione, è romboedrica, ossia 
esagonale. I cristalli di questo minerale aoiio ordinaria- 
mente composti.- ! pm belh provengono da Molina in 
Aragona, da Bostcnes presso Dax e da Bilin in Boemia,* 
ma son pure infinite le località dove sì trova questa specie 
di minerale in cristalli, druse e forme coralloidee. Sua 
componzione e suoi caratteri. 

C ' " ' 1L Ct^"^-^ tnmetnca a sfaldatura prismatica,- dì 
durezza =3,5...4j di densità ^,9; incolora, se pura, di 
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lucentezza vitrea, trasparente, pellucida. RiacalJatn tidu- 
ceai ìd polvere; ù solubile eoa effervescenza negli acidi 
nitrico, cloridrico ec. 

Argento, nativo, dal greco argyros. Fa parte 
delift terza classe. Ailo statJD nativo l'Argento è frequen- 
tjsaimo, trovandosi lai^iamente sparso in tutti i giacimenti 
di minerali argentiferi. Sono famose le minierii del Perù, 
del Chifi, della Bolivia e del Messico, per essere ijunsi per 

10 intero costitnite di Argento nativo. Nel Michigan presso 

11 Lago Superiore nell'America del Nord, si rinviene as- 
sociato al Eame. La celebre miniera di Kougsberg iu 
Norvegia è abbondantissima di Argento nativo; quivi se 
ne rinvennero alcuni massi del peso di oltre duecento 
chilogrammi. Simili massi volmninosi di Argento nativo 
à. scoprirono ancora in Sassonia, nelle vicinanze di Schnee- 
bei^, nel circolo dell' Ktk, e nella Misnia, a piccola di- 
stanza da Dresda. Si narra che in qaest* ultima località, 
nel 1478, si scoprì un masso di Argento nativo del pesò 
di diecimila chilogrammi, e ohe Alberto dì Sassonia volle 
pranzarvi sopra vantandosi che il suo desco era di gran 
lunga più ricco di quello del potente imperadore Federigo. 
Grossi pepiti di Argento nativo si trovarono iiftlla pro- 
vincia di Guadalupa nella Spagna, nel]e miniere di Saiu- 
te-Marie, ne'Vosgi, e di AUemotit, vii;lao a Grenoble in 
Francia, come pure al Chili, a Eathurst, in Ansfralia e 
altrove. L'Argento nativo sì trova spesso cristallizzato iu 
dendriti, in lamificazioni e sottili lilamenti; elegantissimi 
sono le varielÀ felcifbimi I giacimenti di qnesto minerale si 
ransomigliano molto a quelli deQ'Oio, trovandosi questi due 
preziosi metalli disseminati in ima specie di roccia quar- 
zosa, come ne'Facos e ne' Colorandos del Messico e del 
Perù. L'America manda in commercio annualmente sopra 
140 milioni di lire in Allento metallico; l'Europa con tntte 
le sue miniere arriva in media a circa 20 milioni. L'Ar- 
gento nativo, come l'Oro non si trova mai perfettamente 
puro in natura. Sua composizione e suoi caratteri. 

Ag con tracce di Cu, Au, Pb, Hg ec. monometrico; 
di dnrezza =2, 5... 3; di densità =10,11; bianco e di lu- 
centezza metallica. Al cannello fonde, raflreddato cristal- 
lizza, ò Bolnbile nell'acido nitrico. 

-Aggiro se, da argyrct, argeiito, minerale di Ar- 
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genio. Appiiiiiene ulk a-,tùiula i;li>.,o. L'Argirose ó uu 
solfuro di Arr;euta ini>lio Mimigli^Hilo alla Galena; onde 
(inesti due millefili ai iiuv^iuo sempre associati inaieme. 
L'Argiiaso si diiztiiiguo perù dalla Galena pel colorito più 
fosco e traente al imro, e massime perchè è molle a tal 
segno da cedere ai colpi di martello, idcchà prestasi ad 
essere tagliato dal coltello; in qnel che la Galena è molto 
fragile, ed intaccata col bnlioo va in minuzzoli, mentre 
l'Ai^roae dà un ricciolo oontinao. Ordinariamente il mi- 
nerale si presenta allo stato amorfo e compatto attraver- 
eatu da lìlanienti di Ar;.^ento ULitivo; s]iesM) criaiallizaato 
in dendriti, È di's^o uno dij'piu iitiportaiili minerali di 
Argento coulKLeute ciccai 1' S7 Jier di mel;illo. Gran 
copia di Argiroso focDi.-icnno .nmunlmonte le miuicre di 
Freylierg, Anipalicrg, Srliiieblu^rg, Liluiiiiigeorgejistadt in 
Sassonia,- di loacliimsthal in Boemia/ di Soliemuitz, Krem- 
nitz ec. in Ungheria,- dì Koagsberg iu Norvegia ec. Ma 
pèiò le miniere tutte di Europa non potraimo mai aggua- 
gliare rabhoadansa delta ricdÙBume miniera di Gnano- 
xuato e Zacatecas nel Afessico, donde deriva la masaima 
parte dell' Argento del commercio. Sua composizione e 
suoi caratteri. 

<S=13. Aff~&i; monoraetrica a sfaldatura esnedra; di 
durezza —2; di densità =7; dì colore grigio, bruno, dì 
lucentezza metallica. Al cannèllo ligonfia svolgendo vapori 
solforosi e rìdncesi in un bottone di Argento,- è solubile 
neU'addo nitrico. 

-A-i-gfiirltrose, da argyros, argeiito, ed erythros, 
rossoy a motivo del colore che presenta il minerale. Ap- 
partiene alla prima classe, segue l'ordine terzo della cla^ 
del solfo, secondo sotto-ordine di formola generale — mBS 
-|-MS-. L Argintro.Ke. detto alfnmenti. Argento rosso an- 
timouiale, Pirargirite. Aerosite. si riconosce agevolmente 
pel suo modo di comportarsi ali anahsi del cannello fer- 
ruminatorio: al rosso coccini^rlia de suoi cristalli e della 
sua polvere. Prevale nelle sue forme svariate l'Emiedrìa, 
Si trova questo mirierale ad Andreaslierg nell'Hartz; in 
Sassoma, in TJnghena. in Francia, in Norvegia, al Messico 
ed in generale là dove trovasi 1 Ai^irose; spesso ancora à 
associato alla Galena, all'Arsenico nativo ed a qualche 
altro minerale. Sua con^oaizione e buoi oaratterL 



5=17, 5, ^S'i^23, 5. %=5!); esagonale; di .Imezza 
=2.. .5,5; di densità =5,9; di colore rosso-cocciniglia 
ttfiente spesso al nero,- di lucentezza e trasparenza ada- 
mantina, translucida. .Ài cancello svolge fumi aatimoniali 
e HI riduce in globetto di Argento; è solubile nell'acido 
nitrico con residuo di solfo e di acido antimonioso. 

Armotoma, dai greco annoilo, io mi unisco; per 
rispetto al modo di unirsi de'cristallì di questo minerale. 
Appartieoe alla quarta classe, famiglia de' silicati, tribù 
d^ Zeoliti; si distingae poi chimicamente dalle altre Zeo- 
litì per la gran qnantitìt di Barite, che oontieiie, la quale 
Buiva fino al 20 per %, fra le sue basi prot4Msid& Il mine- 
lab con pìccoli e nitidi cristalli riveste le geodi e le fessore 
di taloui filoni metalliferi, per lo più di Piombo e di Ar- 
gento con Quarzo, Calcite, Baritina ed altre simili sostanze. 
I più belli esemplaji di Axmotoma prorengono da Andrea- 
sbei^ nell'Hatte, dal capo Strontian nella Sboxìa e da 
Kongaberg in Korv^ia. Sna compouzione e snoi caratteri. 

SÌ==^, 4. "77=15, 9. éa=23, 7. lì=13, 9 ; trimetrioa 
a sfaldatura prismatica e basale; di durezza =4,5; di 
densità =2, 4; incolorn, giallastra, grigia ec. di lucentezza 
vitrea, diafana, translucida. Al cannello tosto imbianchisce 
e diventa friabile; fonde difficilmente su'maigini in vetro 
tnmelacido,- tiattate con l'acido cloridrico, depone ùlice 
polvamlaita,- trattata la solnzìone con acido si^orico, dà 
reazione di Barite. 

A-rsenico , nativo, da arseti, maschio, forte, e 
nicao, vinco; accennando col suo nome alla sua grande 
azione deleteria, quando è assorbito dai corpi animali. Ap- 
partiene alla seconda classe, ordine primo de'corpi qativi 
ÌBomorfi> i quali hanno a tipo il solfò; famiglia unica, 
Hetalloidi. L'Arsenico nativo si rinviene in masse, in in- 
crostazioni e in vene ne' giacimenti di minerali arseniferi 
in molte località. Sua composizione e suoi caratteri. 

As con tracce di Sb, Ili, Ag. Un ec, esagonale a sfal- 
datura basale imperfetta; di durezza =3,5; di densità 
=5,93; di colore grigio di acciaio, di lucentezza metal- 
lica. Al cannello volatilizza con fami bianchi, che spandono 
odore agliaceo catatteristico,* in tnbo diìaso si sublima 
inalt«rato,* broda con fiamma azzurra. 
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neue ancue miniere aeiia avexia. lua scarsameuie. 

AjSBiiiire o Axiiiitii. 'lii a.\:\»<?. av.arn: ner u torma 
scniBCdaiasa nmrgme oaguduw ue auui unsuiui, si aa ten- 
dere imma^ne di una scnre. Àppnrtieno alla quarta classe, 
famìglia d^silicati, tribù de'QrauatL Qoesto minatale con- 
tiene dell' acido borico. I dati della si7a analisi, comeoiiè 
approssimativi I pure dnrnin i-.i^rloins di ;iI!ogarIo tra le 
molte sepeeie deih tribù di;' Gi,.:!l.u. P.-rfuito ò ne'suoi 
orisfalli il sistema trìclùio. rjur.iL riL,-.i,Ljii prendono ordì' 
nariamente la sembiauaa, di uii'asi^ia,- ondo il suo nome. 
'Brillaao i grasioBi cristalli di Aesinite neìle fenditure dei 
filoni e delle rocce cristalline e granìlidie in molte eoa- 
trade. Elianti sono gli eaemplùì che ci ptovengoco di 
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questo minerale cristallizzato da S. Cristoforo Qell'OiBSftDB.- 
dalle circoBtiiDze di Bareges ue FireDBi. da Koiig;Bberg in 
Norvegia, dagli Stati Uniti, dal ChiH. dal Messico e da 
molte altre località. Sua compoamione e suoi caratteri. 

SÌ~tó.^=W. 5=2. (Fé. Mn)=2l. Ca^W: trtclina 
a sfaldature numerose.- di durezza =6,o,,.v: òi densitJi 
—3.8: di colore violetto, crrigio. bruno ec. di lucentezza 
e trasparenza vitrea, diafana, translucid.t. Al cannello i^-cti- 
fia e fonde facilmente m perin verde-bruuo. la quale ad- 
diviene brami, nera, nella fiamma dt ossidazione.- d£i eoa 
la Eoda reazione di Uanganese. Dopo la fanone, trattata 
con laoido clondnco. depone silice Erelatinosa. 

A.tn,cmiiil.o. ila At:i^:iiii!J. lu'i l'crn. Ululo [iro- 
T ene. Va t a m 1 1 | I di 

b na doppi un I I J io 

SI nnviene in cnatalli aciculari ne tilotii metalliferi e nelle 
BBDDie gniaiose aa At^Kanm nei renij- a inconiia pare ai 
Chili, nella Bolivia e iu altre varie contrade. Sua compo- 
sizione e snoi caratteri. 

Cu 67=31, 5. Cu=nf<, S. ^=12, 7; trimetrica; di du- 
rezza =3,5; di deiisiUi =4; di colore verde-smeraldo, dì 
lucentezza e trasparenza vetrosa, fukniantina, translucida. 
Fonde facilmente sul faiboiiH u Ramo ivielallico/ colora 
in verde la ti.aiuina,' tr:i!tiit:L con acidi, jiroduoe ef- 
fervt;scenza, 

jViTgile, da m'3C, .siilcmlore, ii, motivo della vivezza 
de' suoi cristalli. Appartiene aìltx (]uarta cla.sse, famiglia 
de" silicati, tribù de' Pirosseni. L'Augite si rinviene per 
l'ordinario in belli cristalli porfiricamente diaseminati nelle 
lave, ne'basalti, ne'melafìri, nelle rocce metamorfiche e nei 
tufi volcauici. I piii scelti esemplari provengono da Bilin 
in Boemia, da Arenda! in Norvegia, dal TivBreBe.e dal- 
TAlvemia in Francia, dalla vi^e di Fassa in Tiralo, dal 
Vesuvio, dall'Etna, dai contorni di Roma, dal Messico, 
dagli Stati Uniti ec. Sua composizione e suoi caratteri. 

5Ì=50. (7(1=22. M3=16. Al=6. Fe=^6; monoclina a 
afoldatora prismatica e laterale; di durezza =6; di den- 
ratà =3, 3; dì colore verde, bruno e nero, di lucentezza e 
traspàr^uzft vitrea, pelluddo. ec. Al cannello fonde in vetro 



aero e talora magnetico,* con borace dà reazìcoie dì Ferro 
od anche di Hangaseae; è pochÌBBÌmo attaccata dagli acidi. 

Azziinrite, pietra azzurra,- a motivo del suo co- 
lore. Appartieue alla quarta classe, famiglia de' Carbouati, 
divisione seconda; Carbonati idrati, I cristalli che presenta 
questo niicerale sono bellissimi. Oltre la struttura criatal- 
liua nell'Azzurrite, s'incontrano delle varietà lamellari, 
acicnlnri, fibrose, pisolitiche, oompatttì e terrose dette, ce- 
nere azzurra. Sceltissimi esemplari provengono dalla mi- 
niera di Cbeaay presso Lione, inclusi nelle arenarie va- 
riate del TrUs. Sì trova pure Bagli Urali, nel Banatc, 
neUtlngheiia, nella Comovaglia, in Inghilterra e in talune 
miniere di Rame negli Stati T7niti, sempre associata alla 
Malachite. Sua composizione e enei caratteri. 

C=25,6. flfa=69,2. Ìr=5,2; monoclina a sfaldatura 
prismatica orizzontale; di durezza =3,5.. .4; di densità =3,8; 
di bel colore azznrro più o meno intenso, di lucentezza 
vitrea, adamantina, pellucida. Fonde al cannello dando un 
globetto di Bame metallica e tinge la fiamma in verde,- 
colora in verde U borace. In tnbo chiuso annerisce e svolge 
vapori acquei,- gli acidi l'attaccano con effervescenza. 

B 

Santina, da linri/a. pesante,- onde Bario, nome 
del metallo. Appartiene alla seconda classe, ordine quinto 
Ossisah. famiglia prima. Solfati, divisione prima Soliati 
anidri, tnbu unica. La Baritina adnnqne è tm sol&to 
anidro di Borite, detto. Spato pesante, Pietra dì Bologna, 
Epatite. Ltteo.^poro, Bardite, Baroselenite. Si trova cri- 
ijtalhi!za)a in belli p mtidi cristalli e di raggnardevole 
[| mietisi Olir:, I Iuog'Iii jiì» frequentemente ricchi di Baritina 
sono I illuni niewliiferi dell" Ungheria, Sassonia, Boemia, 
Inghilterra. Norvegia e dell Hartz. Bellissimi sovratutto 
sono gli esemplari provementi da Felsobanya e Kapnich 
in Ungheria, dal Cumberland. dal Derbyshire, da Dufton 
nei Someraet e dai giacimenti sulfurei di Sicilia e di 
Romagna. Celebre é il monte Pademo nel Bolognese pei 
cnstolb di Spato pesaste, che vi sì rinviens in arnioni, 
in noduli con interna stnittnra radiata e barìllare; codeati 
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arnioni in forma di eUssoidl, ei trovano BporBÌ tra le ar- 
gille- mamoBe. Con questo mingale A fa il FoEforo di 
Boli^pia, calcinandolo dopo averlo polveriszato e confor- 
mato in pìccoli pani con acqua di gomma. Sna composi- 
zione e snoi caratteri. 

jS=34,3, So=65, 7; trimetrica a Bfaliiatnra basale pri- 
smatica perfetta; dì durezza =3, 5; di densità =4, 5; di 
colore accidentalmente celeste, per lo più bianca, di lucen- 
tezza vitrea, diafana eo. Al cancello fonde difficilmente,' 
dà solfuro di Bario nella fiamma di riduzione. 

Blenda., dal tedesco blenden, accecare, abbaglia- 
re, ingannare; a motivo della rassomiglianza che ha que- 
sto minerale con la Galena; onde il Valerio la oliiama 
Pseudogaleaa. La Blenda ò un solfuro di Zinco e noTi 
altro. Fa parte de'minerali di secouda classe, ordine se- 
condo, famìglia seconda, Biuarii, di formola generale RM. 
1 belli esemplari di questo minerale provengono dì Cor- 
novella, dal Derbyshire e dalla Trausilvania. E abbon- 
dantissimo in natura, e spesso si trova allo stato lamellare 
accompagnando i solfuri di Rame, Piombo e Argento; 
dalla Blenda si ricava quasi in totalità il Zinco del com- 
mercio. Sua composizione e suoi caratteri. 

S=33. Zn=&l] monomeirica a sfaldatura dodecaedra; 
di durezza =3, 5; di densità — di colore giallo- verdastro, 
rosso, bruno fino al nero; di InceuteKKU resinosa, adaman- 
tina, translnoida. Riscaldata decrepita; ò quasi infusibile; 
alla fiamma ossidante dà fiori di Zinco/ è solubile nel- 
l'acido nitrico. 

Bismuto nativo. Fa parte de'mineralì dì seconda 
classe, ordine primo de' corpi nativi isomorfi cbe hanno a 
tipo il solfo, famiglia unica, Metalloidi. Dal Bismuti nativo 
si ricava qnasi tutto il Bismuto del commercio; perchè 
questo minerale s' incontra scarsamente allo stato dì com- 
binazione. È ben raro trovare in natura i suoi cristalli 
beu definiti e regolari, tal come si possono agevolmente 
ottenere artificialmente per fusione; su questi cristalli ai 
osservano delle tremie interrotte, sì da rassomigliare a delle 
greche. Il minerale è fusibilissimo, e ai trova costante- 
mente associato all'Arsenico e spesso al Sdenio e al Telln- 
rio. Sì rinviene accompagnato dai solfnri e arseninri di 
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Allento. Piombo. Cobalto ec. nelle miniere di Sassonia, 
Boemia e Svezia.' come ail Alteinberg. Joachimsthal , 
Faliluu. Modum. Biebet, ec. Le miniere di Comovaglia 
e quelle di CniviDoi IéohI ìi di Sfonroe nd Oonnectjcnt ne 
forniscono in l'i;iii coiiri,, bvi;i (.'oiiiposizione esnoi caratteri. 

il. con tracco d: As. ce. esagonale a iifaldatnre nume- 
rose: di lìnre/./.ci =_', di deiiaitii =9.8; di color bianco 
con ^t^^'!i:^: iii-:j;i-iiri, di hicemezzn metalloidea. Al cannello è 

) 1 11 n 1 d 1 t da fami gialli, scal- 

dato ail 1 acqim precipita le dissoluzioni di Bismuto. 

Bombite, da Bombay^. dove questo roinemle fit 
per la prima volta scoperto da Leachenault. Ta tesi mi- 
nerali di quarta classe , ed è nn silicato amorfa Si rin- 
viene m masse compatte . amorfe e Bcalfiece il Quarzo. 



6'i=50.0. vl/=10.5. Fe = 25.0 {Mg, Ca) =12,0. 
C=3, 0; di durezza =7, 5; di densità =3, 2; è nero blua- 
Btto. Al cannello fonde' ribollendo in vetro giallastro. 

Box^clte, pietra di Borace, da Boro. Qnesla pa- 
rola deriva dal greco bo>), mmore, e rigtiimi, irrompere, 
acorrere,- perchè sottoposto il minerale all'azione del ca- 
lore, nel perdere l'acqtta di cristallizzazione, gonfia molto, 
producendo nn leggero strepito," poi si riduce in un liquido 
fluido e scorrevolissimo. La Boracite o Magnesia borata, 
appartiene alla quarta classe. I più belli crist.^llli di questo 
minerale si trovano sparsi in una roccia gessosa a strut- 
tura saccaroide in Germania nelle circostanze di Luneburg; 
tali cristalli sono nitidi, trasparenti e spesso perfetti e com- 
pleti. Di Bimlli se ne incontrano nell'HoIsteìa a Segebei^ 
in formazioni pure gessose. Soa composidone e suoi ca- 
ratteri. 

£■=70. Mg=3fi] monometrica, presenta al dÌTaggio 

tracce di sfaldatura ottaedrica; di durezza =7; di dea' 
sità =2,9; di colore bianco^giastro , dì lucentezza vi- 
tr^, adami'iiliua, diafana. Al cannello rigonfia e dà un 
giobetto cri st.ll lizzato iiianco, quando è raf&eddaio, É so- 
lubile nell'acido nitrico,- le sue soluzioni sono precipitate 
in bianco dagli alcali. 

Bonlangrerite 9 da Boulanger, che primo la 
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scoprì e deacnsse. Qaeato minerale appartiene ttUa prima 

dasse; ma è ascritto uell'ordiue terzo dellit classe dello 
solfo; sotto ordine secODdo, di formoln goncrnlo mRS-[ MS'. 
Questo doppio aoll'nvo di Pi();ulii"> ed Antiicioi.rn ^i i-ii,vit-iie 
in diversi filoni metalliferi assoc;i;ito a, iiiiai.i iili di Anti- 
monio, a Pirite, Gnlenu ec. Sua composisione e snoi ca- 
ratteri, 

5=1S, 0. S/j^2i. Pb^m-. si sospetta monocUno; di du- 
rezza =2, 5.. ,3; di deusità =ft/ di colore grigio di piombo 
bluastro; di Inceatezza metallica. Al cannello fonde ^e- 
volmente srolgendo acido solforoso e antimonioso. Ueasc 
sa carbone ardente, dà anreola gialla e globo di piombo; 
è solubile neU'acido cloridrico. 

Bonrnonite, dal nome di Bonriiou, cui fii de- 
dicato il minerale per averlo egli primo esaminato, sot- 
toponendolo alle osservazioni cristallografiche. Questo an- 
timonio-solForato-plnmbeo- cuprifero appartiene come la 
Bonlangerite alla prima classe e l'ordine terzo della 
classe dal solfò, sotto^idìne secondo di formola generale 
mBS4-MS'. È nno de'snlfosali meglio caratterizzati tra 
per la composizione e per la sua forma cristallina. I pih 
belli esemplari di questo minerale pro\'engoiio da Jìeuduri' 
e da Wolfsberg, iiell'Hartz; s' iucoiitra pure cristallizzato 
ne' filoni metalliferi di Trausilvania, come ancora in Sas- 
sonia, Inghiltena, Pietiionte, Messico, Chili ec. Sua com- 
poeizioue e suoi caratterL 

S=19, 4. Sù= 26. Pb=42. Uu=12, 6; trimetrico a sfal- 
datura basale ec di durezza =2,5.. .3; di densità =5; 9; 
di colore grigio di acciaio; di lucentezza noetollica. Al can- 
nello è molto fosibil^, Facido mtrico l'attacca e Ak solu- 
zione azzurra. Il minerale è 'detto pire Endellìonìte , da 
Endellion in Cornovaglia, dove si trova, 

Brewsterite, dal nome di BreWster. Minerale 
spettante alla quarta classe, famiglia de' silicati, tribù delle 
Zeoliti, La BreWsterife fu rinvenuta per la prima volta al 
capo Strontìan, in Iscozta, associata a minerali di Piombo, 
alla Calcite e a diversi altri minerali, nelle fessure di un 
filone metallìfero, cui rivestiva di piccoli cristalli; in se- 
guito fd trovata pare in altre località, come io Islanda, 
nelle rocce' tn^piche e in diverei basalti. Sua coìnpod- 
zione e snoi caratteri. 
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5i— 6i.a Àl'^15,2.Sr =8,9. Ba=G,$; mouoclìna a 
perlètta Bfaldàtnni laterale; di durezza —5=5,5, di den- 
ffltà —2,2; di colore lùaiico, giallastro; dì luoentezaa e 
trasparenza perlacea, vitrea, du^iuia, tnuiBlncida. Al can- 
nello ribolle come tatte le Zeoliti e fonde difficilmente 
in ismalto bolloso; trattata eoo l'acido cloridrico, dà Bilìce 
polvenilenta. 

Br-oolcite, dal nome di Brooke, cni fn dedicato 
questo minerale. La Brookite è on ossido di Titanio; ap- 
partiene alia terza classe, ordine terzo, Ossidi, famiglia 
teraa di formola geuerale RO', H minerale s' incontra cri- 
stallizzato nelle roccce granìtiche, spesso accompagnato da 
Quarzo eo, ad Oisana, al S. Gottardo, sugli TJrali, nel- 
l'America ec. Sua composizione e suoi caratteri. 

0— 3&,02. Ti=60,98: ha la mede.sima compo.'iizioae 
dell' Anatasio, e del Rutilo; ma cristallizza iu diverso ai- 
stema. Trimetrico; di durezza =ó, 5. . .6 ; di densità =4, 1; 
di colore giallo, ro.ssastro, bruno ec. di lucwutezza metal- 
lica, adamantina, translucida. Uou horace dii vetro rosso- 
giacinto nella fiamma ossidante; di solo è inalterahile. 

Brncite; dal nome di Bruce, in onore del quale 
fu cosi eHamato da Bendant. Questo idrato di Magnesia 
appartiene ai minerali di terza classe,' ordine quarto, Sali, 
primo sotto ordine, famiglia unica, Idrati. Formola gene- 
rale de' sali compresi nell'ordine quarto EO-|-RO. Il mi- 
nerale s'incontra in masse laminose asaociato a minerali 
magnesiferi a Hòhoken, a Eichemout, negli Uraii, all'isola 
di Shetland e altrove. Sua composizione e suoi caratteri. 

Mg=68, 97. H=3l, 03; esagonale; di durezza =1, 6; di 
densità^^, 3; di colore biwmo, bluastro; di laceutesta per^ 
Iacea. Al oaunello imbianca e perde di peso per l'acqoa 
ohe eri^ora, addivenga friabile, ma non fonde.' In tubo 
cMnso svolge vapori acquei ed è aolnbiliBsimo a^lì acidL 

et 

Calttmiiia, dal tedesco galtaei, come si chiama 
>n Germania detto minerale. Appartiene alla qnarta classe, 
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famiglia de silicati . Irihu delle Lalamme. La Calamuia 
è uno dei minerali ijiu itlilira^itt per la estiuaioiie del 
Z co d It n 1 t ( I 



1 I p, tt 

5inLtsoiiitP, tormaudo t.sttsi e vivsii depositi 
■rme leunciilari. e m masse mterposte tra 
Il e l le ta ri ci e Si ria 

Mpia a \icUe-MontagQe e Moroanet presso 
nel Bslccio. a laniowifa in Silesia, nel Der- 
ock nell Hartz. nella ^Vestfalia, la Sassonia, 
11 Sibena a Iscliagirsk e in molte contrade 
Iti ee. i5\ia composi2io\ie e suoi caratteri. 



di c I le le 11 uei li e ri 11 
renza adamniitina. diafnua. trauKlucul;! Ì!i iiiim 
svolge vapori accjuei ed imbianca. Al caiiiiellD giinlia. 
splende di ìace verde e fonde appena Ru margini: da con 
soda o da solo no snbimiato bianco: depone trattato con 
gii acidi silice gelatinoso. 

Calcite, carlionafd di Calce. Appartiene alla quar- 
ta classe, famiglia, de Lnvlniiuili. divisione prima. Anidri. 
Abbondantissimo jiiii die ol'eii allio t! in uatnra il carbo- 
nato di Calce: esBo i; dimono usila Mia ciii.lallizzazione: 
esagonale, tipo la CiilrU'-. Inniit[[ri>. iipo 1 Aragonite. 
Nelle virie mono^h 11 11 1 ni un 

più di ottocento difìerenti combni.iziom ih \iir.a-. in talune 
forme prevale il tipo roniboearn^o. iii talune altre lo Bca- 
lenoedrico o il prismatico. Son più rari i luoghi in cui 
esso minerale non si trova, che ijiielli dov u profuso a 
lai^a copia. I più scelti esemplari provengono dalla Cum- 
berl^dia. dalla Sassonia, dall'Hartz, dalla Norvegia, 
dall'America ec Sua oomposmone e snoi caratteri. 

C'a C in proporzione C=44. Ca 66: es^onals a sfal- 
datura romboedrica: di durezza <=8; di densitft =2. 7: in- 
colora, se paia: di lucentezza e trasparenza vitrea, diafana. 
Al cannello e infusibile: con 1 arroveutamento svolge acido 
10 
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carbonico e si riduce in calce; trattata con gli acidi produ' 

ce efFervescenz», 

Oabasin., forse da Caòasion, nome dì tua pietra 
menzionata nei canti orhci. Va fra' minerali di quarta 
classe, famiglia de Bilicati, tnbii delle Zeoliti. La Cabasia, 
detta altrimenti Cabasite, Scabasite, Facolile, presenta 
Kpesso ne suoi cnstalli geminazioni e macie. Si rinviene 
in moltissime contrade ne't«Ba]li e nelle lave, specialmente 
trappiehe. Bellissimi cristalli' di Oal)asia provengono dalle 
isole Feroti, dn Andreasbet^ neS'Hartz; da Obeistein nel 
Palatinato; dalia Valle di Fassa in Tirob, dalla Boemia, 
dalle Ebridi, dallii Gfaenlandia, dagli Stati Uniti ec Sna 
composizione e snoi caratteri. 

S'i=48, 6. a7=1S, 5. Cvj=10, 1. Ì&=22, 7; estollale a 
■faldatnra romboedrica; di dm'ezza =i...i,5i ài ÌeaBÌ& 
1; incolora, binnco-rosea, giallaatra ec. dì locentezza 
vitrea, dioiàna, translacida. Al cannello ribolle e iònde 
in vetro bianco bolloso; trattata con acido cloridrico, de- 
pone silice fioccose4 resta inattaccabile d^U aoidi, se fiiBa. 

Oalcolite, da Chalcos, rame e UAos, pietra. Spetta 
ai minerali di seconda classe, famiglia tenta, ordine quinto, 
divisione seconda, Fosfati e Arseniatì idrati, dì formola 
generale mRpOi-f-MO'+nHO. 

La Cnkalilo r mx U,4:xU; do|j|)ii> ili TJmTilo e Rame, 
detta uUriiiieNli, ìli.'a di R^in-.e, Tnrlj-iitù. 11 minerale è 

filoni e nelle vene, roiiiiii.iniu :LÌÌe voli e e'e^autihsimi gi'iippi 
cristallini. Si rinviene in certa copia nelle miniere di Sfa- 
gno in Cornovagiia e di 2innWaId in Boemia ; in quelle 
di Argento a. Sclmeeberg, a lolianngeorgeustad; in quelle 
di Ferro d'EIbenstock in Sassonia; nelle rocce cristalBne 
metallifere di Bodemnaìa in Baviera, di Eathurineboarg 
in Siberia e altrove. Sua corapoaizione e suoi caratteri. 

!PÀ=.14, 4. Ìr=5. CÌ*=8, 6. H"=15, 6; dimetrica a s&l- 
datnra basale; di dorema =2. ..2,5; di densità =3,5; dt 
colore verde-smeraldo, di Incenteeza e trasparenza vitrea, 
adamantina, translnoida. AI cannello fonde in massa nera; 
colora la fiamma in verde Unastro; dà con la soda nn 
globetto di Bame metallico; tinge in verde l'acido nìtrico, 
in cni è solubile. 
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Oaloopirìtej da chalcos. nane e punlet. pinte. 
Finte dì Bame; Rame pintoso. Appartiene .lUa secotida 
classe, ordine terzo, Snlfoaaii, primo feotto-orduie. farruglia 
SBCriDda. Lii Calcopirite, dettii ahriment: linme giallo. 
Tovvanite, c un preErevole miDcrals di Rame; comedic 
sia ([uello che meno conLenga di metallo ; ma o molto 
diffusa in natura. Nelle sue forme djiiii-triclie offre l'Emie- 
dria. Karamente s' incontra cristallizzato, pinno-ito si trora 
allo stato compatto, ade voke sialntiiiica. mammilloiiare. 
dendritica e pseudom orfica. I buoi giacimenti sono nelle 
rocce di an^ca formazione, dove si trova in filoni incas- 
sati, come in Sassonia . Oomovadia, Irlanda, nell Hartz e 
in moltissime altre località, quaii sono per esempio il Pie- 
monte, la Sardegna, nella proviiun iii .^;L>--^nrr. nel \enetO. 
nel Bolognese ec. CI ] M 

tecatini in Vai dì C c a Ita t I 

una pasta composta aa elemeiiii sfiiieijiiuoiii sminuzzati 
in finissimi detriti; in questa localtt^i si riuvenerono belli 
esemplari di Calcopirite, oiia com]iOBizione e suoi caratteri. 

S=34,9. Cu=3i.G. Fe=30.5: Uimetrica a sfaldatura 
ettaedrica di àjoemia =i: di denstità =4, a: di colore gri- 
gio di ottone; di Incentea» metallica. Al cannello fìmde 
in globetto attlrabile; con la soda dà un bottone di Rame 
metallico; è solabìle nell'acido nitrico, colorando la sohi- , 
zìone in azzurro. ■ 

Calco Sina, da-cftoli»», rame, detta ancora Rame 

vetroso, Redmthite. Appartiene ai minerali di seconda 
classe, ordine secondo, famiglia .seconda. Binarli di formola 
generalo RM. Questo niinerale di Rame è il più ricco in 
iiiefiiUo. J^e sue forme ci i>(alli)grafiche sono molto com- 
plicate; frequente è la geminazione ne' suoi cristalli, come 
si rinvengono a Bristol nel Connecticut, e in CornovngUa 
a Sedindi, onde Redmthite. Le varietà spìciformi, o a 
forme di spighe e strobili, contengono gran copia di Ar- 
gentea, come sono qnelle che si rinvengono a Frankenberg. 
Bellissimi esemplari di Gatcesina provengono da Fr^sberg 
in Sassonia, dalla Tnringia, dalla Norvegia, dai monti 
TJiali e Aitai. Si rattrova in Toscana a Montecatini nei 
filoni impastali associata alla Calcopirite ed in altre con- 
traete. Sna composizione e snoi caratteri. 

S'=2U, 2. Cti— 79, 8; trimetrica; di durezza «=2, 5. . .3; 
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di densitit =5, 70; di colore grigio-bruno di ferro, di lo- 
centesza metallica. Al cannello fonde e colora la fiamma 
ia azzniTO; dà eoa la soda un globetto di Rame metallico; 
è solubile neìl' acido nìtrico. 

Oasslterlte, da cassUeros. Stagno. Pietra di 
Stagno, Stagno ossidato. Miniera di Stagno. Fa patte il 
miserale della t«rza classe, &mig1ta la cui formola tipica 
e EO. É codesto l'nnico mmerale di Stagno, il quale in 
natura non si rinviene mal aesolutamente puro: ma sem- 
pre con tracce di Ferro. Manganese e Tantalio, Si trova 
in ic 1 11 hi 1 ^ 1 I r 1 I I „ 1 ^1 le anti- 
cLe 1 1 1, n n lu li n p . Ijijj m Coni vaglia, 
in lioemia a ZninWalil. .Toachimsthal e Scbackenwald; 
se ne lucoutrario a sulìicien'/.a in Sassonia, in Gakzia, in 
Ispagna. a Malacca, al Brasile, negli Stati Uniti ec Al 
Messico SI trova diasemmato ancora in terreni allarionali. 
Sua compoeizioue e suoi caratteri. 

0=21, 63. &i=78, 3^ dimetrico a a&ldatnra laterale,- 
di dorozza =6,7; di densità =6,7; di colorito brano, 
nero; di Incentema adamantina, translucìda. Al cannello 
difficilmente si riduce da solo,' ma agevolmente eoa bo- 
race o con soda,- da solo è infusibile ed iniiolubile negli 

Oliex-a.rgii'ip , e Eerargirio, dal greco Eerat 
corno e argyros. Argento/ Argento corneo, Cherate, Ar- 
gento clorarato. Appartiene alla prima classe, ordine primo 
Binarìi semplici non ossigenati,- famiglia seconda di for- 
mola generale RIL Dopo il solfuro di Argento, il Cherar- 
girlo è il minerale più ricco iu metallo. Ben raramente 
s'incontra cristallizzato e quando si rinviene, i snoi cri- 
stalli sono piccol issi ini,- ma artificialmente se ne possono 
oltfntìre di certo vnliime, sciogliendo il cloniro di Argento 
neir ammoniaca ed evaporando leotameute. K cosa ngc- 
volisiiiina ricouo.scpre questo minerale la. sua ranllfiifa; 
iofafti s'intacca con l'ugna e sì può t.igliare col coltello 
a guisa di corno,- onde gli venne il nome di Argento cor- 
neo, o Cberargìrio. Stropicciato sn' lamina di Ferro o di 
Ziuco bagnata, lascia tracce di Argento, si decompone 
alla luce. 11 Cberargìrio e' incontra in piuttosto tenni in^ 
crostazinni ne' filoni argentiferi e piombiferi, maBsime in 
America,- copie nelle miniere di Chumarillo, Arqueros, 
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Huasco ec. nel Chìtl; in quella di Zacatecos, Catorce ec. 

al MesBicn," di Pasco, Lanricocha, al Perii. Famooì poi 

sot.o nel Me^■;icn, nel l'erfi e nel Cliil\ i Por»', c> Colnrn- 




bUi, Saasi>LÌ;i, Norve^rj.a ec. itia iu btii |K>i:a. (luriutllà. I^iia 
composizione e s'ini carotieri. 



CV=2-ì,7r) A^'/ = 7!i ,20; moiiometiico; di durezza 
=l...l, 5; di doDiiilà — 5, fló; di colore giigio-porlaceo, 
grigio traente ai bruno; di lucentezza resinosa, adamaa- 
^na. ÀI cannello è -fasibilìsaimo, a ai ridnce in globetto 
dì Aigeaio nietallioo nella fiamma Òi riduzione, svolgendo 
Cloro,- ò solubile nell'ammoniaca. 

Cliermes, o Kormes, (Ini n\ìt> colore, rlie r.ifiso- 
miglia molto a quello di uu ìnz.Ko di ,|iwsto iioiiu^ del- 
l' Ordine degli Emitteri; Cncciis i/icis, Coccvs qi'crciis ec. 
analogo al Coccus Cocciniglia. Il minerale appartiene alla 
Beconda classe, ordine quarto, Osaidi; famiglia prima, di 
formolo generale RQ*, H più ordinarìamrate qnesto mine- 
rale ai tzova crìatallizzato in dmse capillari ne'giacìment! 
dei minerali antimouiferi. Sua composizione e suoi ca- 
ratteri.. 

56-74,45. S=20,49. 0=5, 2a Qo est' ossi sol furo di 
Antimonio è monoolino a sfaldatnn basale,- di durezza 
=I...1,6; di densità =4,6; di colore rcsgo ciliegia, di In- 
centezza adamantina debidmente tratulaoidA. Al cannello 
fondendo volatilizsa. 

OelcstitiEL, dal color celeste che presentarono ì 
primi esemplari trovati di q\iesto minerale. La Celestina 
detta altrimenti Solitltzite, Solfato di Stronziana,- appar- 
tiene alla secouila claatìe, ordine quinto, famiglia prima. 
Solfati, divisione prima. Solfati anidri, tribù unica, di for- 
mola generale KO+SO^. Bellissimi sono in generale sotto 
ttitli ì rispetti le cristallizzazioni della Celflstìu.i, per re- 
golarità di forme, per nitidezza e per dimensioni. Rara- 
mente forma de' filoni, come nella valle di fasaa in Tirolo 
e nella Fendlrania,- pi& apeaso si rinviene in maasa cri- 
atalline aBBooìata al Gesao e al Salgemma. Scelti esemplati 
provei^ouo di Sicilia,- ai trova in noduli ed arnioni nella 
marna gessose di Kontmartre. Sua compouzione e snoi 
caratteri. 
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<S'=43, 6. Sr=5i, 4; trìmetrica a sfaldtitura basale; dì 
durezza =3..^, 5; di deaaitA =3,9; di colore ordinaria- 
meute bianco, aocidentalmente celeste; onde il nome di 
Celestina è molto arbitrario; dì lucentezza vitreo, dia&na. . 
AI cannello decrepita e fonde fàcilmente in perla bianco- 
lattea,- eoa Boda e con acido cloridrico sai carbone colora 
la flammn in rosso. 

Gerite, da Cerio, metallo dedicato a Cerere da 
Beraeliua ano scopritore. La Gerite, l'Orangite, la Trite- 
mite e la Mosandrife, sono notevoli pe'rari minerali me- , 
tallici Qhe contengono; i qnali sono il Cerio, il Torio, il 
Lantanio, il Didimio e l'Ittrio,- ma è tuttora incerto il 
loro grado di ossidazione, ne è ben determinato il loro 
sistema crisiallino, L.a Ccrift i: allogala Ira' niinpraii di 
quarta cla.s^e, liLiniglia dei elicati, Iribù d^lle Uainmine. 
Il minerale si rinviene in iatrati sprairoceiogi commisto a 
vari solfuri e silicati nello grieis dì Bastniles nella Svezia 
Sila composizione e suoi caratteri, 

Si=19, 1. Ce=Gi, 5. (ia, ■D)=7, 2. {Ca, Fe)=42, 8. 
11=5, 4: sembra che faccia parte del sistema monometrìco 
con tracce di sfaldatura; di durezza —5,5] di densità 
=4, 9... 5; di colore rosso-cupo, grigio, bruno traente al 
nero; dì lucentezza adamantina, resinosa, pellucida. In 
tubo chiuso svolge acqua; al cannello non fonde, ma di- 
venta friabile; trattato con borace, d/i uo vetro giallo cupo 
nella fiamma o.ssidante, il quale si fa bianco opaco nella 
fiamrDa riducente; trattato con soda dà niia magica giallii 

Oerussa, dal greco cheran, corno, a motivo del- 
l'aspetto che presenta questo minerale. Appartiene alla 
quarta Classe, famiglia de' Carbonati, divisione prima, 
Anidri. La Cerussa, o Piombo carbonato, Cernsite, Igle- 
siasite, è un minerale generalmente puro nella sua com- 
posizione; presenta spesso nei Booi cristalli delle gemina- 
zioni e delle emiedrie. Si riuTÌene in cristalli acicnlarii 
in masse mammillouari e compatte a Zallerfeld nell'Hartz, 
a Hnel-Fenrose in Caraovaglia, eo. si trova di sovente os- 
BOciata alla Galena e unita a qnesta'ù adopera per estrarre 
il metallo. Belli cristalli di Cerussa provengono dalle mi< 



79 

iiiere piombifere di Lead-lii)l!! iu Isccwia; dallu Uoruova- 
^'lia, dal Devotiiihire in lugliilterra; da Bleiberg in Cariit' 
zin; ik Claiiifthal nell'Harte; da Mìes in Boemia; dalla 
Ui)>eria, dall>> PenailTania, ec. Sua compoBÌzione e aaoi 

6'=I6, o. P!i=S3, 5; triraelrìoa a Efaldntura prismatica; 
di durezza =',ì.. 3, di d'jiisitii =6,4; itjtjolora, se pura; 
di Ini;etitoz?.a adamantina, diafana. AI c.auticllo decrepita 
e diventa gìalìa, rossii.; sul carbone si oUieDC un globetto 
di metallo; è solubile ouu elferve-scenza nell'acido nitrico. 

Oiinoflinc, dal greco cyma, onda, splendore on- 
deggiante, e phanos, splendente; a motivo de' vìvidi colori 
che riflette questui pielra-gerAiraa. Il Cimofane, detto al- 
trimenti Crisoberillo, Alesaatidrite, è un minerale spettante 
alla terza classe, ordine r|iiarto, Sali; secondo sotto-ordine. 
Sali della, formola generale RO+R'O', famiglia unica; 
Allnminati, Ferriti, Manganati/ divisione prima, Anidri. 
Nel Cimofane si osserva il fenomeno del gatteggiamento, 
quando Io bì riguarda e gira contro la luce,' in fatti nel- 
l'iatemo del cristallo ei vede ondeggiare vagamente una 
luce celeste, la qoale ha nn bel risalto anlla tinta g^iallo- 
verdastra, ch'é propria della pietia-gemma detta da dò 
Cimofaney a tale tinta si a^iunge in certune varietà Ìl 
tricoiamo,- il che dà maggior pregio al minerale. La varietà 
detta propriamente Alessandrite proviene dai monti UralL 
e questa in ispecie produce il fenomeno dtl tricoismo. 
Belli esemplari di Cimofane ci vengono dal Brasile, dal 
Ceylan e da Bomeo, dove accompagna il Diamante ed 
altre gemme. Si rinviene ancora nelle rocce granitiche di 
Haddam nel Connecticut, di Sarafoga a Nnova-York/ 
nello gneis a Marchendorf in Moravia e ne' Micaschisti 
nelle drcostanze di Ekatlierinebourg in Siberia. Quando 
nel Uimofkne il gatteggiamento è uotevolissimo, accompa- 
gnato dal tricoismo, la pietra acquista un valore molto 
elevato. Sua composizione e suoi^coratteri. 

A^80, 2. j8e=19, 8; trimetrìco a sfaldatura laterale; 
di durezza =8, 5/ di densità =3, 6/ di colora giallo-ver- 
dastro,- dì lucentezza e trasparenza vitrea, diafana. Al 
cannello né fonde, nà si altera punto,- à difficilmente fu- 
sibile col borace; con soda si appanna solo alla superficie. 
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iiiitriL III A iTiiM.iKKMi iinio iKO uuuuuiuiHii DR iiiire une niiuum 
di cniiocrammi ui jtiercnno. che vii^ia lu Am^ica per 
ìB, esirsizioue ae metolii nreziosi: in onei pORsenu filooi di 
ciica IX & 10 tneiri ai spegaore. ai nnviane cu Mercurio 
11 lO per V.. Notevoli sodo pare i giacimenu di uinabro 
eaisteoti in Asia neii Altiu. negli Tirali, nei Tioet. Della 
China, nel Giappone. In Africa sì rinviene presso Cosfan- 



iraDBiTicida ceiio SLesao minerale, ona composizione e anoi 
caiaiien. 

iS=lS.71. Ha=66.29: esagont^ea alaldatnra romboe- 
drica,- di durezaa=2...2,5; di densità =8; di colore rosso 
cocciniglia, roseo brano; ma la polvere ò scarlatta; di 
Inceatezza adamantina, translvcida. Snl carbone volatilizza 
senza residuo; in tulio chioso si sablima decomponendosi,- 
è solubile nell'acqim-regia. 

Ciprina , da Kj/pros, Rame; questo nome le fn- 
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flato da BerzeliuB,- perchè suppose, che il sno color edesta 

provenisse dal Bame; purtuttavia il raiaerale essendo stato 
!)ene esaminato, di Rame Don contiene fitomo. La Cipriua 
ù uun varietà ci' Iilourasiia,- onde iti l.iiKii e per tiilto sì 
rapport.! aììn desciiziouc di quest'nhinio iniiieiale. E a- 
dUDipie !a Cipviua, com'ù detto, mia varietà d' Idocrasia 
bacillare, Rtrin.ta e di colore celeste verdognolo, la quale 
trovasi nel Qiiaino amorfo dì Sonlnud in Norvegia asso- 
ciala alla Tnlite e Grossalana. Non si è potuto an- 
cora spiegare donde provenga il suo colorilo celeste. 

Cloi-ìte, dui ■^rrt'ij >;'um:, L;iai:^-.v. l.'. Lo Cloriti 
costituiscoiio an:i iii1t;ra ttii.n ,1,.ì!;l tino l;x di;' Mli>'ati. La 
loro Btratlnra è laminare, di fiicilissiin;! slaldafum, e Hono 
ìntensaraente colorate in verde ; onde è derivato il loro 
nome, I siatemi Esagonale, Trimetrico, Mouocliuo e Trì- 
clino si' trovano rappreaent.iti ne'loro diversi griip|ii. Ap- 
partengono alle rocce crist^illine, granitiche, trn|ipiclie, 
serpentiiiosc ec. non esflcse ie ecliistose e le nietamoilìciie, 
come i clorasf Listi. ìvelia loro composizione entrano diversi 
ossidi, idrati, come per esempio di Ferro, di Magnesio, di 
Allnmiaio, ec. combinati con l'acido silicico in diverse 
propomoni. 

Comptonlle , così detta, p«rchè dedicata al 
Conte di Compton da EreWster. È dessa una varietà di 
Thompsonife, dal nome di Tliom|json, cui l'n dedicata da 
Brooke. L'una e l'altra lioiio mi silicato idi'ato di allumina 

e dì calco. Onde il miiicralo appailiena alk quarta cJasae, 

rinviane in i1iu=l.. 'h, cii.-!;,:.! :irn-ulLu: h^.'ill a i' ( o. nelle 
rocce trappirl.e ddUi Ì.vjI.j di Ì'\tu,' di lùliMliick neliìV 
Svezia. Degli esemplari provengono pure dalle lave piros- 
seniche dei Vesuvio e dell'Etna^ come dalle rocce baeal- 
tiche della Boamia, da Si^emnitz in tJngbem, dal Tiroloj 
dalla ec. Sua componzione e suoi caratteri. 

,^=38,8. IE=30,7. (ài— 13,5. JVà«4,6..ff=13,0;tri. 
metrica, le sue faccs laterali fauwo sfaldatura, perfetta; dì 
dnieiiza 5; ài densità =2, 3; ìncolora, o variabile; di 

loceatezza vitrea, diafana, tianslDcida. In tubo chiuso 
svolge vapori'acqueì; (S cannello gonfia e fonde in bianco 
^midto; trattata con acido cloridrico dà «lice gelatinosa. 

II 



R2 

Coi'cliei'ite , cjnefitu siiicuto òi allnmiua e ma- 
gnesia fu da Hliuv Jedicato al signor CorJier; onde il 
jioiiìe del imiiPinlp. IjfL (]or.lic-nte, dettta altrimeuti Di- 
troite, Julite. fi ln iii. /utiiiu d acqua, Sfeiaheiììte: appar- 
tiene, ai iiiiiif rah ili (luratj, classe, famiglia de' silicati, 
triìiii de Uriiiinii , si i^uii'la ^fe^ioiie di forraola generale 

(K'ivr Si. ìli qi:r-:n tii:iu ,--ino ruppreseotati tutti e Bei i 
Hiateiiii ti-iatulluu tipici con |n-caao che tutte le loro varietà 
derivanti- Questo miiieiale s incontra ora in masse criatal- 
]me e granulari: ora lu cristalli regolari e voluminosi nelle 
locca cristalline associato a miiiernli metallici. I luoghi 
dove più ordinariamente si trova sono: Huelgoat in Bre- 
tt^na, Ivedestrand in Norvegia, nelk FuUndia, nel Groen- 
laiid, nel gnuiito del S. Gottardo al Ponte del Diavolo, in 
Ispi^pia, Sveisia, Saasouia ec. Sua compoaizione e suoi 
carattm. 

SÌ=43,6. ^=37, 6. 1^=5, 2. (Sfg, (7a)=12,8; trime- 
trìca a siàldatoia laterale; di dnr^a =7.. .7, 5; di den- 
sità 5; di colore TsiiabUe dal celeste al giallo, grigio, 
bruno; di lucente^ vitreEM«BÌnosB. pleocroìoa. In Inbo 
chiuso svolge pochi vapori acqneì; al cannello fonde aj^iena 
en' margini; gli acidi l'attaccano pochissimo. 

Oorìnclorift . da corvn/lvm. Il Corindone detto 
altrimenti Allumina pura. Spato adamantino, Arraofane, 
lelesia. ZaHiro, Rubino orientale, Soimonite, Smeriglio, 
Asteria ec, o una veta ^emiTi^ ijuaudo e ben cristallizzato. 
Appartiene alla trT:^a f!ri,~';c, tamiL'Iia che ha per tipo la 
forinola generai K-t.i ■, lK, 'i riLilmie adunque è un sesquios- 
Bido di Allummio. bcc criiiiaUi^zato. o una pregevolissima 
gemma , la quale a|)peria la cede al solo Diamante. In 
masse tranglucide e cristalline costituisca l'Armofane', o 
Spato adamantino: si detto per la sua grande, durezza e 
sua facile sfaldatura, la quale conduce ai romboedro pri- 
mitivo tipico. La gemma prenda nome dal vario suo co- 
lorito; onde Zaffiro bianco, orientale, indaco; Rubino, Ame- 
tiatfl. Topazio e Smeraldo orientali. Il Museo di Parigi 
possiede un Zaffiro proveniente dal Bengala del peso di 
oltre 132 carati, stimato pifl di 100, 000 lire. Ma la patria 
di qotsta pcezioBÌsBÌme gemme sono le Indie orientali, 
come le provincie del Pegfi, di Aractui, di Ava e l'iiiolii 
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di Ceylan ec S' incontrano pure i Corindoni in altre con- 
trade (Iella ferra nelle ghiaie e detriti di rocce cristalline 

e grniiìticlie; oinie i loro cristnllt si veiloQO smussati negli 
nugoli ì; acciottuhti; come quelli die si rinreugono nell'alta 
Loira, iipgli Hfnti L'nili, nella Niwva Yersey, nella Pen- 
sili'acia, nel Comieoticut ci;, ma nou possono mai pareg- 
giiire in belle^^^, foj iiia e volume quelli delle Indie orien- 
tali. Sua compoaizioiie e auoi caratteri. 

0=46, 70. A/=ò3, 30; esagonale a Efaldatura basale e 
romboedrica; di durezza =9; di densità =3,9; di colore 
bianco e variabile; di Ittceotezza e traspaiensa vitrea, 
diafana, adamantina. Al cannello è inalterabile o solo o 
con Bod^ con borace i difficilmente fneibile; gli acidi non 
l'attaccano. 

Oriolite^ dal greco Aryùi, ghiaccio, alludendo alla 
facilità con coi fonde qnesto min^e. La Criolite è nn 
flnato di sodio. Appartiene a! minerali dì prima classe, 
ordine secondo, fiinarii doppi non OBsigenati. Il minerale 
si rinviene ia iatrati nello gneiss della Grooilandìa e della 
Siberia. Sua composizione e snoÌ caratteri. 

F=53,e. Al=13. Na=33,3 ai sospetta dimetric.i; 3 
afaldatnre rettangolari; di durezza —2,,'); di densi tìi =2, Oli; 
di colore bianco-giallastro; di iuceutezna vìliea, perlacea, 
translaoida. Al cannello (iiaibilisaima in gocce limpide; 
trattata con l'acido solforico, svolge acido fluoridrico. 

Orisoberillo^ qnosto nome fa dato al minerale 
da Werner, per indicare una varietà di allnminafo di gla- 
cina di colore verde-dorato, dal greco chrysos, oro. H CrìBo- 
berillo è lo stesso che il Cimofane. Vedi Oimofb-ne. 

m 

iDiallEts^io, da dia/lagene, differenza; per riguardo 
al diverso splendore che offrono le stte facce di cKvaf^o. 
Appartiene alla quarta clsBae, &miglia de'silicati, tribh 
de' FirOBseni. Si rinviene il minerale in masse laminose 
nelle eufotidi, nelle serpentine, nello gneiss ec. Sna com- 
posinone e suoi caratteri. 

S'Ì=60>20. Ói=20,26. Jlfj7=16,00. Ai=3, 80. Fe 
=8,40; monoclino, sì siàldatio le prime facce laterali; di 
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donzza =4; di densità =3,3; di colore grippo, verde, 
broDzitto, bruno; di lucentezza metolloidea, traoalncida. Al 

caouellu fonde facilmente in grigio o verde smalto; gli 
acidi Dou l'attaccano. 

Ulcroite, da dis, doppio, e chroa, colore; a mo- 
tivo del doppio colore che presenta veduta con Ince ri' 
flessa o tifratta. La Sicroite riguardo alla sua trasparenza 
osservata parallelamente ai suoi tre asù cristallografio!, si 
dovrebbe con più esattezza 4ire Tricoite. È dessa meglio' 
che una viwietà, un wnonitno della Cordìerìte. — Tedi 
Cordierlte. 

mstene, da dit, doppio, e Henos, forza; per ra- 
gione delle Bue proprietà elettriche e per la sua durezza. 
Appartiene alla qoarta classe, famiglia de' silicati, tribi*! 
"ddle Andainsìti. Iia Distene s' incontra nelle rocce grani- 
tiche, negli gneiss, ne' micaschisti sparsa o in crietallli iso- 
lati, o in gruppi a forme bacillari, aciculari: si rinviene 
pure in tnlune dolomie cristalline. Sua composizione e 
suoi cara Iteri. 

SU36, 8, ^/=G3,2; tridiua a tre sfaldature, perfetta 
però A la pvi,sii>ìLl.ii'^; ili UurpK^a ^5. . .C; di densiti-i=3, fi; 
di colore ijiauuo, (jtìkite, verJoynolo; di lacentenKa vitrea, 
diafana, perlacea, tcansluoid a. Al cannello è infusibile, ma 
le varietà colorate imbiancano; con borace dà vetro inco- 
loro; con sai di fosforo lascia uno schèletro edliceo opaco; 
la sua polvere con nitrato dì Cobalto addi vent' azzurra, 
e gii acidi non l'attaccano. 

Dolomite, dal nome di D<ili)mieii. T^a Dolomitt'. 
(letta altnmenti Calcare raagnesiano. Spato perlaceo, f un 
doppio carbonato di calce e de magnesia: spetta, ai mine- 
rali d] quarta classe, lamigha de Carbonati, prima divi- 
sione. Carbonati anidri. Magnifici cristalli di Dolomite 
provengono dalla miniera di Traversella in Piemonte . 
dove li minerale s' incontra associato al Quarzo, alle Pi- 
nti, alla Magnetite ec. spesso i suoi criatalli hoiio y^fAni- 
nati. Questo minerale e m larga copia sparso in natura; 
moltissimi Inoghi lo contengono, noi citeremo i priiici{)alt 
ohe sono; le Alpi, i Vosgi, i Pirenei, 1 Ingilterra, gli Stati 
Uniti, il UesBico ec onde provengono belli gruppi di 
Dolomite cristallizzata. Sna composizione e suoi caratteri. 
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Ca 6'=54,35. t':-=jr), 05; (-s^igoinib n Btaklatiita 

TOmboedrìcn; di durezza =^3, 5, ..4; di deiiiìilii \a- 
colora, se pura; di laceutezza vitrea, perlacea, diafana, 
tianslndda. AI ciuuiello è intuibile; trattata con gli aciiiì, 
produce minore efferveficenza delLi Calcite. 

I^iifrenite, <U1 nome di Dufrenoy. Appartieue 
alla secoDila classe, oriliue rinmto, famiglia terza. diviBiooe 
seconda , Fosfati e ArseDiati idrati di formoli generale 
mRpO^-MU'^-fiiHO. 11 minerale si trova in noJiili. in 
masse fibrose, baeillan ec. a feLe^jen. a LinKx-cs. m Ingiiil- 
terra. Norvegia ec. hwa. composi /.ione e suoi caratteii. 

PA=28._f^=tj3. //=9; Uiraetrica a sfaidalura in di- 
rezione della brachidiagonale; di durezza —4; di deiuiit& 
=3,2; di colore verde, bruno; di lucentezza Berico, pel- 
lucida. Al cannello k làcilfaiente fusibile. 

E 

KlRtevit.R. dn, cfnlrroìì. molla: alludenil'^ alle siis 
propneta elastiche. L Elatcrile . detfn altrinioiiti Bitnme 
elaalico.' Cautchoiic lussile, si e tmviUu m pocliisHiiiii hio- 
ght, come nella iniinera di Odili nel Derbysliire associata 
a cristalli di Galena. Blenda, Calmte. tluotina. Baritina 
ec. uè hloui e nelle l'eue.- come pure m Francia a Mon- 
trelais entro nn areunria a contatto con un deposito car- 
bonifero.- infine nel Jlassachuaseta a South-Bnry ai e m- 
coutrata unita ni Litantrace. Il minemle appartiene al 
gruppo de' carburi nativi, in appendice alla quarta cQosee, 
sezioue quarta, clie comprende le sostanze bituminoBe. 
E desso molle cj ela.'itipo come il vero cantclionc, di 
color bruno, quasi nero, maccliia la carta, e pin lej^tero 
dell acqua.- acceso manda viva liamma con molto Inmo e 
da per residuo ceneri si liceo-ferruginose.- dà un pronnziafo 
odore di bitume. Si mostra ne suoi scarsi giacimenti in 
masse più o meno globalan e irregolari di vano volnme. 
Lister credette , dietro una sua fuggevole analisi, che la 
«Piatente tosse costituita da tungUi lossiu. 

lEUeolite» dal greco elaion, olio; a motivo del sno 
splendore grasso. É deasa una varietà di Kefellna, perchè 
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disposti ] 



Bieniti, le aiifiboliti. ?li gneiss, i porfidi euritici. gli schi- 
ati micauB!, talcosi, cloritici e i calcari saccaroidi ,■ ne 
manca né trappi. nelle serpeuline e nelle oliti. Spesso la 
sue magnìfiche cristallizzazioni occupano le cavità delle 

d p t ji z, 1 f i li 

de'filoni e delle vene che le attraversano associandosi ai 
miuereU metallici. I più belli esemplari di Epidoto pro- 
vensono dalla valle di Ala in Piemonte, da Zermfttt nel 
Valleae. dal S. Gottardo, da Arendal in Norregia. dal 
Borgo di Oisans. neeli alti Pirenei: onde venne U nome 
di Oisanite , e da altri varii luoghi. Sua composizione e 
soni «iratl,in-i. 

M=44.92. 5^32.00. Ca— 20. 08: monoclino a sfal- 
uuiure uuaui,' ai uurezza =0,0,- ai (lensiia ai 
colore verde-smeraldo, giallo, tOBSO, bruno, nero/ dì Incen- 
tezzB e trasparenza vitrea, diafana, perlacea. Al cannello 
ibnde sn'margini, gonfia e si scoria in forma di cavolofiore, 
che al fuoco più vivo addiventa nero e ai arrotonda, senza 
però fondere completamente. QH acidi hanno su di esso 
nel ano stato naturale poca 0 scaisa azione. 
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ISrltrina, da enlrhos, losao/ a motivo del suo 
colore. L Entri Ila detta aHrimeoti, Arsemato di Coliiilto, 
Rosolile. Mica di Cobnlto. .ap]Witu'(ic sefouda chsse. 
irhiie v'iii<-> ti ^1 M 11 h tufi 

e 4. em (Militi lil r ! „ u i I ,R<> pìlf |-dHU 
L Eritriaa u uiin, liella spL-cit; ni i cerai leggiadri asi ma o 
la tinta rossa violacea de suoi crigtoilli. la quale addiveola 
rossa di pesco uelle sue varietà ferrose. Questo micerale 
presenta sovente delle druse cristalline elegantissime, e 
delle forine acicolari, lamellari ec. con tutto ciò, sono ben 
ran i suoi esemplan di cristalli limpidi affatto e ben 
definiti e regoIarL Si nnviene-per l'ordinario unito ai 
minerali di Cobalto in diverse contrade, qtiali sono. An- 
naberg in Riissmna: nella Turiiisia. nel Deìfinato. neir.\s- 
sn S .Ir 1 I 11 cri 11 hi- (r i i 11 ir 
cosfjinzp della cplt-lirc iiiiiiiera ilei (.'apfi Calamitn. all'isola 
dell Liba. sj>ai.sa in una roccia limunitica assai compatta 
associata ali arsemuro di Cobalto e alla Lencopirite, e 
spesso formando druse di eleganti cristalli e vennwe ser- 
peggiasti nella ganga de' filoni femginosi, che agevolmente 
SI aprono al primo colpo. Sua composizione e anoi catatten. 

Aa=3S,^ C»'=ffr,S5. B^4,(l2; monodina a sfalda- 
ture laterali; di dorez-ia =3,5,- di densitìi =2, 9,* di co- 
lore roseo, violaceo, rosso ec di lucentezza perlacea, ada- 
mantina, trasparente. Al cannello svolge odore aglìaceo,- 
colora in azzurro il vetro di boiftce,- gU acidi l'attaccano 
fiicilmente. 

1^1 iiIm -< it 

cccunt ilei 11 L 1 I 1 Iti 

lì II Pi e I r „ t L n I a[ 

partiene tilla seconda classe, ed c uno de piu ricclu mi- 
nerali di Eame.- è ben difficile però trovarla in cristalli 
regolari e ben definiti. Gran copia di Erubescite fomiscuno 
le miniere di Rame in Toscana.- ma i più belli cristalli 
provengono da Redmth in Oomovaglia. associati a molti 
altri solfori, come alla Oaloopinte, CalcoBina ec Si rinviene 
pure cnstalliKzata tra' Slooi impastati delle dicobe secon- 
darie ofiolitjche a Montecatini, Castellina, Libbiano, 
Montevaso ec. S' incontra in più o meno copia in ìsvariate 
r^ioni del globo. Sua composizione e anoi caratteri 



<S— 23,7. Ctt=e2, 5. Fe=13, 8; moì3ometiìi:a& Bbiia- 
tara ettaedrica,- dì durezza =3/ di clensità "=5,- di colo- 
rito rosso di rame, violaceo ec. di lucentezza metaUtca.^ 
Al cannello fonde in globo grigia attirabiley con soda dà 
no bottone di Bame metallico,* è solabile nell'acido ni- 

Farmacolito, dril greco pharntacon, veleno, e 
lillios, pietra,' per alludere all'Arsenico contenuto in questo 
minerale. Appnrtieue alla seconda claiise, ordine ((uiiito, 
famiglia teraa, divisione seconda, Fosfati ed Aiseniati 
idrati di forinola generale mBK)^110°-|-''H0. La Far- 
macolite si rinviene in masse acìcakri fiWose a Vitticben; 
a Sabte Marìe-aax-Uines, a Bieber, Andi'easbeig, loa- 
cbimethall se. Sna composizione e snoi caiatterL 

At=51,l. 6'fi=^4, 9. ^=24, 0; monocUna a sfeldatnra 
dinodiagonale,- di durrsza =2,5; di densità =2,7; bianco; 
di lucentezza vitrea, traoBlucida. Al cannello Bvolge odora 
aliaceo; fonde in bianco smalto; dà vapori acquei in tnbo 
chiuM),' è solubile nell'acido nitrico. 

F£Li'*ina.Gosìdei:*l'to 9 da pharmacmir veleno, 
e sideros, feno; arseniato di ferro idrato. Jl minerale ap- 
partiene alla stessa classe, allo stesso ardine ec della 
FarmacoUte,- soltanto cristallizza in un sistema diverso. I 
più scdti cristalli di qnesta specie s' incontrano in Fran- 
cia, Sassonia, Comoraglìa, Australia ec Sua composizione 
e snoi cartteri. 

Às=Vi,^ Fe—28. ^"6=12. 6. ji=\2; monometrioa a 
sMdatnia eeaedra,- di durezza =2, 5/ di densità =3,- di 
colore verde oliva, giallo, rossastro ec. di lucentezza ada- 
mantina, pellucida. Riscitldiita, appena arrossa/ portata a 
più nlU temperatura , |;rnn(irL i.' svolga tracce di acido 
anjenioHo; a) ciiiinellii poi svolg,? copiosi vapori orsemcali 
e dà una scoria lucente attirnbile. 

Felsobanite^ da Felsobanya, dove il minerale 
fn trovato la prima volta in lamine esagonali e cenere- 
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zionato. Questo eolfato uHuminoso idrato appartiene alla 
seconda classe, ordine r|iniito, famiglia prima, diviaioae 
seconda, Bol&tt idrati di formola generale idRO-|-SO* 
-|-i>HO: si izova, com'è detto, n Felsobanya, a EapaUc ed 
in altre località. Sna composizione e saot caratteri. 

S=16,47.3t=45,5a H= 37,27; trimatrica,- di du- 
rezza =1, 5,- di densità =2, 3; di colore liianco,- di lucen- 
Usm, perlacea. Qnesto minerale a ver ilire non ò stato 
ancora sufficientemente determinato dall'analisi chimica. 

Felspato, dal tedesco feU, rape, e spalh, pietra, 
spato, Spato delle rupi,- onde deve dirsi Felspato e non 
già Feldiepato , come erroneamente si lasciano andare 
ecritto molti Minenilogbi, facendo derivare la parola da 
fbld, che in tedesco significa campo, campagna, terreno 
seminata Appartiene ai minerali di quarta classe, costi- 
tuisce una intera tribù della lungliissima famif^ia de'slti- 
cati, la quale tribù va divisa in quattro gruppi, avendo 
rìgnardo ai quattro sistemi cristallini che presentano i 
Felspati,- questi sistemi sono, il monometrico, l'esagonale 
il monoclino e il triclino: onde per distinzione ì Felspati 
si dicono monometrici, ciiamijirili . mimorliiii i: triclini. 
Svariatissime sono le forme aduuciue tho iissiime m na^ 
tura questo minerale.' diverse le siminno c le nsiclie pro- 
prietà in generale, massime le otticlie. Il l' ei.spato lami- 
noso gatteggiante proviene dalla Norvegia, il vetroso dal- 
l' Ungheria, dalla Stina. dai monti Euganei . ilal moote 
Amiata, da Pozzuoli, da Ischia, dal Messico ec. Le più 
svariatissime forme provengono poi dal! Etna, dal Vesuvio. 
dall'Islanda e da altri differentissiroi Ini^i. Tutti i Fel- 
spati pero ohumcamente si convengono nella loro compo- 
sizione essendo costituiti da basi costantemente alcalino- 
nilummose. I loro ordinarli cnjieimenti sono hpIIh materie 
enit 1 la II ; i i 1 c i le 

nei graniti, nelle sieuiti . ne prutogiui . ne poili.li . nelle 
trachiti e nelle roccia metamnrhche che ne dipendono. 
Melle lave recenti però si rinvengono di raro i Felspati 
e non in quella copiosa vaiietà con ont s' incontrano nelle 
lave antiche. Per le sue analisi chimiche Bi ricorra alle 
sne varietà descritte. 

FiUIpaite , da FiUips. che ben determinò e de- 
Ecnsse il minerale. Questo mmerale e ana varietà della' 
12 



90 

Crìadanite/ è un composto di Silice, AUnmina, Calce, 
Potassa e Acqaa. FrOTieoe dalla Boemia, dalla Svizzera, 
dalla Prussia reuaca, dall' Islaiida e da altre molte regìooi, 
. è nn silioalo della trìlni delle 2eoIttÌ, 

IFi*an.clrllnite, dal DOme di Frnncklia. Qaesto 
minerale appartiene alla terza classe, sotto-ordine, sali di 
fonnpia generale RO-|-Il'0'; famiglia nnic^ AUamiaati, 
Fertitd, Manganati, divisione prima. Anidri. Si riimene 
cristallizzato e in masse amorfe asBooìato a minerali di 
Zinco eo. ad AUembeig, a NoW-York e in altri Int^. 
Sua compomzione e saoi caratteri. 

f 0=66. Mn=16. Zn^t; monometrica a sfoldatura ot- 

taedrica/ di durezza =6y di densità =5,- di color bnmo 
di l'eiTO, di lucentezza submetallioa. Sol caibone dà ossido 
di Ziuco; al caunello è infusibile,- dà col borace reazione 
di Manganese. 

Flnoxlna, da phtketro, phthoro, corrompo/ allu- 
dendo alla proprietà dell acido fluoridrico, il quale attacca 
e corrode i tosi di vetro. Qneeto mmerale. dett« sJtnmenti 
Spaio flnore. Plnomro di Calcio, Calce fluata. Fluorite, 
Clorofwie. Katoffkite. Lipanlo ec. e una bellissima specie,- 
1 suoi onstalli sono molto eioeiaini formiindo spesso ganga 
col Quarzo. Baritina e Cabile de' filoni metallici. Scelti 
eaera [ilari dicruioi provengono dalla contea di Durham in 
I J I b ^ 11 H III I pera nelle ope- 

raci i n t 11 I I 1 ut I i Uh trova 

a Cerlalco m liloDCelli Epatici lucolora: con tutto ciò può 
affermarsi in generale, che i cnstalk di Fluorina sono 
poco ben definiti. Li molte locabtà é resa impura da ma- 
terie eterogenee commiste at suol cnstalli. Sua composi- 



Ji^8 C =-11 -1 tr a a 1. alia ira ot- 

taedrica perfetta; di durewa =4. di densiui =3. 18, inco- 
lora. se pura, variabile: di lucentezza vitrea, diafana. Al 
caimello decrepita, e fonde in perla opaca: riscaldata con 
acido solforico, svolge acido fluoridrico in vapori. 

X-<'OHfoCBlciLe 9 nome <iaiu a quesw mmerale, 
cb'è un fosfato di Rame idrato, da Lynn. Appartiene alla 
seconda classe, ordine qninto, bmiglia t«rza,' divisione se- 
conda. Fosfati e Aiseniati idiati di formola generale 
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mBK>i-{-MO=^ nHO. La. Fosfocalcite ù rinviene in druse, 
in mosse bacillarì e fibrose ue'snoi ideerà giacimenti. Gli 
Ursli, la Cornovaglia, e Yimeberg in Prussia ne forni- 
scono belli esemblaiì. Sm composizione e suoi caratteri. 

Ph=24,3. (7ii=68, 0. ff=7,7; trimetrioa,- di durezza 
=6; di densità =4, 4: ili colore venie smeraldo; di Incen- 
tezsa adamantina, iT.i[L~lni'iil;i. AI cinnello fonde in nna 
sorta di smalto ceUiiluHn, «Li un i^luliclto di Rame metal- 
lico con la soda, è solubile nell'acido nitrico. 



C3- 



Oalena, dal greco gaicnn:'. ilare alludendo alla 
gioia die provaDo i iniiialori r|u;iiLLU) .scujirmio delle Ga- 
lene argentifere, dalle quali pui'i pmintevulinente eatrarai 
il prezioso metallo. La Galena o Solfuro 4j Piombo, Piom- 
bo solfìirato. ai^Mtrtìene alla seconda classo, É un minerale 
difiìiaiasuno in natura, da esso ei estrae tatto il Piombo 
del commercio. Non è mai pura nella sua compoaizione 
m natura, ma contiene sempre dell'Argento, del Bame. 
del Ferro. dell'Antimonio e del Zutco. E inutile fare os- 
servare, che le Galene pni profittevoli sono le argentifere. 
I o gì m t 1 II In 
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And l j, n 11 H t i C n 1 I C 1 1 ad 
IDI] 111 B! -il C 

ne incontra pure m copia ne tirenei, in Francia, m Ca- 
talogna, nelle Alpi apiinne. in Piemonte, in Sardegna, in 
Lombardia, negli Stixti Uniti e in vane altre r^om della 
terra. Sua composizione e suoi caratteri. 

5=13,45. Pi=SO. 5o: monometnca a sfaldatura esae- 
drica; di dure/.za =2, 5; di densità =7, 6 ; di colore grigio 
di piombo, di lucentezza metallica. Fusibile sul carbone 
in globetto di Piombo fomumdosi ossido giallcr, solubile 
nell'acido nìtrico 

Grad-olinito, dal nome di Gadolìn. Minerale per- 
tinente alla quarta classe, famiglia da' silicati, tribù dei 
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G a t 1 (1 1 le Si. Si rin- 

viene lu cristalli iniperretti disseminali nel granito, udk 
Bieute e nello gneiss a iLterby. Fmbo. Brodbo ec in 
levezia: a Bievig. ItteroS in Norvegia, come anche in 
Irliuida. nella Gioeukndia. al Ceylan ec. Sua composfiioiiB 
e saoi car^tten. 

La Oadolinite ofire tre tipi distinti pra compoòzione, 
ohe qni giova descrivere. 

Primo tipo. Bua composizione e suoi caratteri. 



Si^26. r=4.5. {La. Fe. 
mouoclino con doppia rifcozK 
=4.3. (li colorri veide. bnuio 
peli 1 U 11 I 

z B I r ! Il 1 
d i ] 1 ì 

S 1 ^ 1 



Gì. ec.) =28; trimetrìco o 
ne: durezza =6, 6; densità 

fosforo dii rea- 
.oir acido elori- 

;oi caratteri . 



S=24.G. r=51,4. Fe=U,7.(Ve,La,Caee.(r=^,3; 
niouometnco, privo della doppia rifrazione; durezza =6,5; 
densitii -=4,3; di colore verde bottiglia, verde brano, di 
ìnc(intp,y.r.:i vitreii, traoElncida. Al cannello gonfia molto e 

una mnssa grigia, omogmiea ed ìnfiffiibile, la varietà 
di Brodaio addiveìitn iiicandeacente nella fiamma ossidante, 
iiiibiaiica e rigoulìa alquanto. 

Terzo tipo, sua composizione e suoi caratteri. 

Questo ultimo tipo può tenersi come un miscuglio dei 
due precedenti. Le laminette de'suoi cristalli sono biri- 
frangenti in parte; in pm'le souo privi di qualunque rifra- 
zione. Durezza =6, 5; densilà =4, 3; ili (colora verde cupo, 
bluastro e nero, di lucentezza vitrea, pellucida. Al can- 
nello addiventa grigio e verdastro, alle volte incande^ente 
ed è fusibile, tdvoha non diviene tale e resta poco fasi- 
bile o niente afbtto; il più delle varietà di questo tipo, 
svolgono vapori acqnei in tnbi chiusi. 

Or£i.ylTxsite, dal nome del celebre chimico Gay- 
Lnssac. Appartiene alla quarta classe, famiglia de'Carbo- 
nati. Questo minerale è un doppio carbonato di soda e 
dì calce, si rinviene in cristalli sparsi e disseminati uel 
limo di un piccolo bgo a Lagnoilla in Veneznela. Sna 
composizione e snoi caratteri. 



Na 6'=35, 9. Ca 6'=38, S. H^m, 3, nioiiocliiia a Blhl- 
datnra prieniatiea; di dnrezia =2,3; <li Aeiiiiitìi =1,9; iu- 
colorn o giallastra, di Incentezza vitrea, tranalncida. In 
tubo ciiinso decrepita, svolge ràporì acqaei e diventa opa- 
ca; cimentBita co'fluexi, si comporta come la Calcite, ò 
Bolabile «ell'acido nitrico. 

Gelilenito, d^l nnniR dì (te.hhu, fui fu deilic,it:i. 
E un Bilicato di calce e di allimiÌDa portiucnte alla quarta 
classe, famiglia dei Bilicati, tribù delle Audaluaiti. Si riu- 
viene disBeminata in crifilalli di vario volarne entro una 
Bpeoie dì roccia Apatica calcarea a Honzonì nella valle di 
Taesa ìa Tirolo. Sua compoàzioDS e sooi caratteri. 

5^=31,0.^13=21,4.^^=4,9. Ca=37,4. Mff^3, 4. 
Ferd. =0,9y dimetrìca a Bfaldatnra pri^rrtatica e Kasale; 
di durezza 6,S...6; di densità =2, 9... 3; di colore gri- 
gio, biancastro o verdastro; di Incentezza resinosa, vitrea, 
perlacea. Al cannello fonde difGcÌliaent« in vetro verda- 
stro o grigio; trattata con l'acido cloridrico, depone ùlìce 

Oesso, d.'il ktiiio gypium. Il Gesso, detto altri- 
menti Selenite, Spe<.'i;!iio d'osino, C^ce solfata, Solfato di 
calce, Sericiilite, Alfil«strite; & parte de'minerali dì se- 
conda classe. Il Gesso ò abbondantissimo in natura; onde 
può considerarsi come uua vera roccia. E un minerale dì 
bella specie, spesso tinto di leggiadri colorì da varii os- 
sidi metallici che gli sou commisti, ed ù molto pregevole 
per le sue svariate applicaci ohi nelle arti. Si presenta ora 
cristallizzato in masse laminari [li facili e molteplici sfal- 
dature; ora di struttura fibrosa con serica lucentezza; onde 
trasse Ìl nome dì Sericolite, com'è il Oeeso die si trova 
a Maltock nella Nuova Scozia e nel Bolognese; ora di 
stmUnra sactennde translucida, come quello ohe si abbon- 
dantemente si rinviene usi Yoltenauo in Toscana ora ni- 
vifbrme e bianchissimo, come il Gesso di Montmartre. In 
questa località il celebre Cnvicr rinveniva riprodotto nel 
■gesso le ossa di que'graiiiii miimniilVri, di ncedii e di 
cbelooii eo. antidiluviani, ch'i^^li du.si;ria,e « rivuló llI niou- 
do attonito quali primi bozzi giganteschi, cui la natura 
modellava in que' tempi antichissimi della vita organica 
animale. In altre regioni del globo il Gesso per pseudo- 
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morfosi rivelava animali e piante p^oeutì ad tma &iuia 
e ad Tina flora oramai esUnte e per sempre. La Selenite 

è intaccata dall'ulna, si sfalda quasi come la Mica ia 
sottilissime lamine non elastiche, e che riscaldate ìmbìui* 
cauo fico al punto di diventare opache. Yarie BOatanze 
terrose, oltre agli ossidi raetallici, contribuì scono a dare 
al Gesso tutti quegli svariati colori che si osservano nei 

che qualunque varietà di Gesso colorala, ep. si polverizzi, 
addiviene assolutamente e costanteineute bianca; ciò de- 
pone dell' accidentalità di tali sostante nella auai massa. 
I suoi cristalli sono voluminosi e spesso giganteschi, il 
più delle voliti gemmati, a facce riorave con emitropie 
molto pronunziate, tome si osserva nella varietà detta a 
ferro di lancia. Tutti piii o meno coqoscodo i vantaggi 
del Oesso nelle arti del oostnittore di edjlìzii, della scnl- 
tora e dell' agronomia. La Selenite è così detta da Seleny, 
lima; a motivo della luce fioca che lasciano passare le sae 
lamine. Sna compoemone e suoi caratteri. 

.metrico a sfai- 



diviene opaco, fi 1 (1 [ I 1 -ui t 
cresce di temperatura. faaFia s & mduia; m tubo chiuso 
svolge vapori nequei.' al cannello fende con crande difE- 
coltà ili una specie di smalto, 

&ibtosite. da] nome di Gibbs. scopritore del mi- 
nerale; appartiene alla terza classe, ordme quarto. Sali, 
secondo sott' ordine, che comprende i sali di formola ge- 
nerale EO+R'O'. fanliglia unica. Alluminati. Ferrili, 
Manganati, ec. Il minerale s'mcontra io forma stalattitica 
a Richemond, spesso allo stato terroso m altre località. 
Sua composizione e suoi caratteri. 

.4/=65,56. il-^Si.U; esagonale; di dureaza 
di densità =2, 3; di colore bianco, grigio o verdastro; di 
lucentezza perlacea, translucida. In tubo chiaso svolge 
acqua; al cannello è infusibile, decrepita sul carbone, sì 
sfoglia e diventa opaca e fosforescente; è attaccata inte- 
ramente dall'acido solforico. 



Gismondlna, Jal noma di GiKmunJi. La Gi- 
smoudina. detta altrimenti. Ancite. Abracite, Zeagoaite; 
appartiene ai minerali di quarta classe, famiglia de' sili- 
cati . tribù delle Zeoliti. Questo silicato lieo raro si pre- 
senta in cristalli semplici ed isolati: aljilnaliiictiite si offra 
m aggruppamento di cri.'ìtAlli aciculari, o in liiiinctu mam- 
nielloM translucidi rivestendo le fenditure e le cavitii dei 
troppi, de basalti e delle lave. Si rinviene a Capo di Bove 
nelle circostanze di Roma.- ad Acqua acetosa, in Va! di 
Noto in Sicdia; nslle anticlie hve di Somma presso Napoli 
e in Bimih località, dove aìjlioudano h anliclie rocce lavi- 
cbe. Sua composizioim e mini carrt,lt.>ii. 

Si=35. 8. _47=27. 2. Cn^-Vi-Ì. A"^2.R; dimetrica; di 
durezza --4, f): di deasilà =2.2: iutolorn o blim'str^i; di 
luceutezza vitrea, fiaiislucida. Al ca;iiiello ligonlìa come 
tutte le Zeoliti. decrepita, imbianca. svolt;e lace fostore. 
Bcent« e Gaisce col fondere m bianco smalto; è Bolabilìs- 
Bima nell'acido idroclonco svolgendo bolle gassose e depo- 
nendo Bilica allo stato gelatinoso. 

Gx'aG'te. dal preoo nrana. scrivo: acrennando n!- 
l'uao principale cui serve questo minerale. La Grafite delta 
altrimenti Piombarrtrine. Fen-o mrbooato. Tremenberite: 
appartiene alla quarta classe. Essa costituisce uno de' tre 
Ut li t 1 dici d 1 p ! t m 
parte di puro Carbonio con piccola quantità di materie 
eterogeiiee. Ben raramente s' incontra cri stai hizata in la- 
mine esagonali-, il ano modo più ordinano di giacimento 
e m nnolei.-in piccoli sliati ed ammasBi interposti tra Is 
comp^ di depositi sedimeatosi di epoca antichissima, e 
profondamente metamorfosati. Ne' suoi stralerelli e nelle 
sue lamine sovente ai vedono impronte ben contornate di 

t 1 1 t t 1 n t 1 St 

mollo sono per la fai ibricaz ione de' lapis le Grafiti di 
Pontivy in FraTicia: di Borrowdale e del Ciimberland in 
I gh li 1 II 1 11 E U p 

quasi perfettaraeuto pure sono quelle cbe 'si ricavano da 
Barreros nel Brasile. Le Grafiti degli Stati Uniti', della 
Groenlandia e del Cevlau son raramente cristallizzate. 
Anche nella noatm Italia si trova la OiaBte a Monte Pi- 
sano e a Monte Amiata e in qnalche^altra località.' ma 
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BcarBiBsimameate e di qnalilìi peggima. Sua. compoBizioue 
e BUOI caratteri. 

C con tracce di materie eterogenee commiste. Mono- 
ciiDa a sfaldatura basale.- di durezza =1...2: di densità 
=2: di colore gridio di acciaio: di luceatei'.za mefallica- 
Ai camieJlo e intiisibile e Lrucia di&ciimenlo nella fiamma 
di ossidazione; gli acidi non hanno sn di essa alcuna 

Ox-ammatite, dal greco yramma. lettera: pec- 
che nelle sue masse onstalime su fondo grigio o verde 
presenta delle linee nere, che hanno 1 apparenza di lettere. 
La Orammatite, detta altrimenti Tremohte, Calamite ec 
appartiene alla qnarfa classe e può considerarsi come il 
tipo del gmppo degji Anfiboli bianchi. É ben raro tro- 
varla in ranatolli ben determinati e legolan; ma hi rin- 
viene piuttosto m masse bacillari , ovvero aghiformi e 
radiate, che presentano alla superfìcie delle linee sporgenti, 
diritte, risaltanti da cristalli storm.ati: onde si osservano 
in tali mnssi delle profonde strie. La Ti iimolite fu per la 
prima volta trov.ita iiellii Vulle di Tremola, nelle circo- 
stanze del monte San Gottardo in Isviaaera: poi fu rin- 
venuta ancora nella dolomia sihciiera della cima del monte 
Musso nel distretto di Belluno in Lombardia: nel rixolo, 
nell Ungheria, nei Sanato, nella Oarinzia. nella Traosilva- 
nia, Moravia e Boemia ec La Giada, o !Mefrite. o Pietra 
di Egitto, fa pwte di questa specie, come pnia l'AEbeBt<^ 
onde si producono qu^e forme dette vol^rments Ugno, 
cuofo, cartone di monte; e l'Amianto dalle fibre mocbide, 
Bes^btlì e tessili, che pareg^aao le fila di bianchiaBÌma eeta. 
Questo si trova di mig^or qw^ìlà nelle rocce serpentònose 
della Tarantasia, del Pismtmte e della Corsica. Tatto qne-, 
sto diverse forme sono oltiattante varietà di Grammatìte. 
Boa coinposizìone e suoi caratteri. 

^=57,69. j[fy^8,85. ài=I3, 46i monoclina a sfal- 
datura prismatica/ di durezza =5, 6/ di densiljk =2,9. . .3; 
incolora, bianco-vardaBto, grigia/ di Incentraza vitrea, 
serica, perlacea, transhioìda. Al cannello fonde in vetro 
bianco con ribolHmento,* talune varietà fondono in maeaa 
grigia; gli acidi uon l'attaccano. 

Gt^ranato, dal colore di alcnne specie rassomi* . 
gliantì a quello del frutto del jwmi'ca granatum, osda 
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della melagraunU, Il Granato coxlituisoe una, iutera tribù 
della famiglia de' silicati. I Granati si distÌDgiiono tra loro 
mercè, le diverBe basi unite all'acido silicico io combÌDa- 
ZÌ0D6, e tntta le sue variet&.ffl rinnÌBCoao in ùnqae tipi, 
i quali cnBtalliixaao in tolti e sei i tuatem!. 

1* tipo. — Qrossnlaria, a base di calce ed allamìuft. 

2° tipo. — AlmandiDo, g Granato Nobile, a base di 
ferro ed allumino. 

S° tipo — > Speasartina a base di magneBia e di al- 
lamìna. 

4° tipo, — Melanite a liasfi ferrifera, 
5° tipo. — Onvarowite a buse cromìfura. 
Al oaimello aon tutti fusibili pcnleiulo in parte del 
loro peso Bpeci£co. Fer la so.slilii/.ione di ossidi isomurK 
interriene in qnesta elegante Hpeeie minerale quel grade- 
vole e I^giadro ave ic end amento di colorì, Tutti SÌ rìfe- 
rìac<»io alla forinola generale (B^, B)* SP. 
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Ha.uynn.» dal nome del celebre crietoUografo 
HaQy. Minerale spettante alla c]uarta classe, famiglia ilei 
Bilicati, tribù de'Felapati. SÌ rinviene in cristalli nelle 
lave, come al Vesuvio, all' Etna, od Andemacb in Islanda, 
ec Sua componzione e suoi caratteri. 

Si=S2. Al=Ì8. (7(1=10. iVfl=16. S=14; monometrica 

a sraUahm~Tii'..Mri'-i di dnrp- l - r>,:,. .(ì; di den- 
sità =2,1 di 1. i„_iu I ■■L-. di bic-uto^ai 

malagevolmente in vetro verdiistro. bolloso; svolgu acido 
solfidrico con soda sul carbone con vapori d'acqua acidu- 
lafa; trattata con l'acido cloridrico si decolora, svolge acido 
Eolfidrico e depone sdice gelatinosa. 

Helvina, dal greco elios, sole; questo minerale 
ba un color giallo di cera, Werner gli dette tal nome; 
qoaai pietra del color del Bole. Appartiene alk quarta 
claBBe,- è nn silicato di Miuganese e di Glncina alle volte 
commisto a solforo di Ferro. £! una Gostanza molto rara 
a ImvarBi,- venne scopetta per la prima volta a Schwor- 
13 



zeuberg lu Sassouia lu una ffausia clontioa attiavcrfinutr^ 
il senzzo. accompagaala da Bleniia. Flnoniia ei^. in jiii^- 
coli cristslli nelle rocce eniltal^ e irutl uiiorfidie da Mohs 
nel It-lO Sii 1 1 

S =3j "7 1 1 1 r - ' l- i~ monome 
tric ft tiUat t 1 ] di I r =(> t di 
ilenaita — 3. 3: di coirne giallo di mele o venlastro.- di 
laceDte;5Z!k vitrea, resinosa, translucida. Al fuoco di ridn- 
zione fuude ribollendo la una perla gialla opaca.- da vetro 
violetto con borace nella tiamma ossidante.- con soiU e 
nitro dà reaziono di Mansrane^^e.- ó attaccata dall' acido 

HeracheUite, dal nomo del grande nstrouoìno 
Herscbell cui fa dedicato questo mineiale. ApparfiMio alla 
quarta classe, ed e un Bilicato poliLaeico. h' mcunlia dis- 
seminata nella lava ad Aci-Eealo m Sicilia in cnstnìli 
pnsmatici esagonali aggruppati m masse sferoidiUi, Sua 
composizione e suoi caratteri. 

■ S^7. i. ^£=20. 5. jVa=8. 8. A=4. 3. Cn=n. 3. 
17,7: esagonale a sfaldatura basale.' di darraza =6. 5.- di 
denntà =2,0/ qtiaei incolota.* di Inceatezza debolmente 
vitrea, traila lucida. AI cannello imbianca addivenendo 
opaca, fincbà fonde in bianco smalto.' da silice gelatinosa 
con gli acidi. 

l-Ienlaiid te d 1 1111 1 go 

Henland, cui fu dedicato questo minorale da Brooke. Ap- 
partiene alla quarta classe, famiglia de silicati, tribù delle 
Zeoliti. Si rinviene cristallizzata nelle rocce trappiche e 
amigdaloidi dell Iolanda, della Nuova Scozia, delle isole 
FeroB, della Transilvania. della Valle di Fassa eo. la va- 
rietà di tinta rOSso-muLioue proviene ua queste Uue ultime 
località. Sua composizione e suoi caratteri. 

5i=59, 1. ^=16, 9. C'n=9, 2. Jl=U, 7; monoclina a 
sfaldature laterali perfette,- di durezza '^3, 5. . .4; dì denr 
sità =2,2,- incoloia, grigia, rosso-mattone, giallastra, 
bruna; di lucentezza perlacea, vitrea, diafana, transliiaida. 
Al cannello imbianca addivenendo opaca, rigonfia e infine 
fonde in biinico smalto; trattata con acido clorìdrico, de- 
pone silice polverulenta. 
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lliiniite, qiiestii nome tu ilaLu liininiou nd un 
liiineraie raccuito presso il Vi-sin in iu ]]i(;cii!i oiiatiilli gial- 
lasfri e briliantiaainii. La Hiirailo ù un (luosilicato di ma- 
gueiiia ec. spellante alla qu;iita cla.-se, f:imii;li:i du'silioati. 
tribù de'Grauati, gruppo de'Peridoti e delle Feu.-tubiti. 
S' iucODtra uelle circostanze vulcaniche in piccoli crisfallr, 
spesso nitidi e regolari pertiuentL a tre tipi, che derivano 
tatti da nna madesma forma pnmitira e tipica. »na com- 
posizione e snot caratteri. 

ifc=34.8. jUif=60.0. Fe'^2.4. F=S.ii trimetrioa a 
s&ldatara baBale; di dnrezsa ~6. S: di densità =3: di 

cojore variabile, bianco, o'iaiio. brtino ec. ai mcentezim 



curata eseguila sai mmeraie da Marisnac . può riLenc 
oh easo e una varietà deila Condrodite. 



Idocrasio, dal greco idùs, forma e krasis, misen- 
g£o/ con questo nome si è voluto accennare non solo alla 
molteplicità degli elementi della composizione di questo 
roìneróle; ma ancora al ano polimorfismo, per cui soltanto 
si distingue dai Granati. L'Idocrasia, detta altrimenti 
Gemma del Tesnvio, Veanviana, Giacinto de' vulcani ec. 
(^partiene alla quarta classe, famigUa de' silicati, tribù 

de'Granati, 2" sezione della fotmola generale (R' R)' SU'. 

Per chimica composizione qnesto minerale si avvicina 
di molto ai Granati propriamente detti; ma se ne allon- 
tana pel suo modo di cristallizzazione assolutamente diverso 
da quello de' primi j onde nella specie è a notare il caso 
di vero dimorfismo; in quello che anche per colorito la 
tdocrada rende semliianza de'Granati. I pìiì belli esem- 
plari di questo minerale si rinvengono ne' prodetti vulca- 
nici, e neUe rocce calcaree e talcose molto profoDdamente 
metonorfosate. I suoi giacimenti sodo i blocchi dolomitici 
dell'iuitioo Somma, dove à trova in eleganti cristalli as> 
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kocìéiu ^ilki Mcft^IiDa, ai Granati, all' Oraeblenda, al MerO' 
xeno ed alki Meiouite. S'incontra pure nella valle di Fassa, 
nelle rocce trappiclie de'Moiizoui e del Ziliertha!,- in 
Actccia presso Albano nel Lazio; a Radicofani e Pitigliano 
al sud della Toscana disseminata in cristalli in uca specie 
di tufi vakanici antichissiini; ad Ala in Piemonte ne'tal- 
chiBobisIn; in varie località de'Pirenei. degli Urali. della 
Nomgi& ec. ii« oaloart Baoo^idt di Schwarzenberg m 
Sassonia. d'Oravicza nel Banato. di FrugArd in Finlan- 
dia, di Gokum nella Svezia , neUo sneies presao Grfind- 
atadtel in Sasi^onia c in roix'o mctamorfioha dipendenti 
dalla rocce cnuuiivb.! ,Sau!l!or,l uesh Slati Uniti-ec 
Sna composizione e suo: caratteri. 

Si=39, 6. Al=22, 5. Ca=32, 6. Fe=5, 3; dimettica a 
sfaldatura prismatica e basale; di durezza =6,5/ di den- 
sità 3; di colore variabile, dicroica,- di lucentezza e 
trasparenza vitrea, diaiàna,* tranalaoida. Al cannello fonde 
fkdlmente in una specie di retro giallo o bnma con rìbol' 
limento,' ò difficilmente attaccata dagli acidi, 

n. 

ILiOi'br'Euloz-ite , perchè proveniente dalle coste 
del Labrador, dove qaeeto minerale fu acoperto, nelle eir- 
costanze di San Paolo, dai !ìiÌK»Ìonarii. Appartiene lù mi- 
nerali di quarta classe, famiglia de' silicati, tribù de' Fel- 
spati. La Labradorite, o Felspato opalino, poco differisce 
|j6r U S11.1 forma primitiva, come l' Oligoclasio, dali'Albite, 
la qnale può ritenersi come forma tipica de' Felspati tri- 
clini. Questo minerale è ben raro trovarlo in crihfalli per- 

faccfi di clivaggio, Elfg^iuti.-^r.imo ò poi ii i'enomrno di gat- 
teggiamento che pre3«it:in(i i più soehi cristalli di Labra- 
dorite/ sotto date iooideoze legj; ladramente s' in colora di 
belle tinte," or prevale l'azzurro e il giallo/ ora il venie- 
orato, o il rosso infeuso; ora infìue si otfrouo alla vista 
più colori ad un teropo come disposti ad oree interposte 
a zone .iridescenti. La scienza finora non ha saputo ren- 
derei ragtooe di tali fenomeni svariati con piena certezza. 
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lita di lavenaB e in molti altri. S'iDcwitra pure la Lalirn- 
dorite ceUa vaUe del Bove pieaao l'Etna sparsa nelle lave; 
alle isole Feroe disseminata tra le dolenti porfìnciie e 
amigdaloidì: tra'melafirì nella vaile di Fossa: tra le dio- 
ritì. Peofotidi e il porfido verde nella catena de' Vosgi, 
e finalmente ne' blocchi erratiei. come m Russia, nelCana- 
dà e negli Siati TTniti. Sua composizione e suoi caratteri. 

à=58, 09. 3^=30, 39. 01=16, 62; triclina a gfaldatui* ■ 
basali e laterali; dì dnrezs» =G; di densità =2, 7; di co- 
lorito verdastro, bluastro, nerastro; di lucentezza vitrea, 
resinosa, gatteggiane, translucida. Al cauuello loude più 
E^e^olmeute ddla Ortose in una specie di vetro biauco 
traualucido difficilmente attaccabile dagli acidi, e attaccato 
da questi prima o dopo la sua calcinazione. 

Hiapislfts^zuli , dal suo colore azzurro ha deri- 
vato il suo nome, fu |)er l'addietro erroneamente confuso 
con la Lazulite. Pare essere stato proprio questo minerale 
il Cyanos di Biosoorìde e il Zaffiro degli antichi. Appar- 
tiene alla quarta dasae, famiglia de'ùlicatì, tiibA dei 
Felspati. n sno più gran pregio d dovuto al sao bel colore 
azzorro-oltremare, proprietà che rende tuttora ricercato 
questo minerale come pietra di ornamento. Prima che 
l'arte iHuminatA. dalla eoieuza ne avesse A felicemente 
imitato il colore, si durava fatica a ridurre in polvere 
impalpabile i più puri pezzi di Lapislazzulì, ]ier ottsoere 
una tiuta ricca e durevole, che si piigav.i a carissimo 
prezzo. Pare clie la Iella tinta del miui:rale ile'iba attri- 
buirsi ai solfato di soda che contiene. Karissimi sono i 
cristalli; ordinariamente si trova in masse compatta a 
irattnra concoide: le sne lamine bene assottigliate Bono 
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i^>patia traiìsloaìde; Bpesso ii compeaetmta da pac^mtze 
di Mica e da filetti di Pivifp, ohe nspleiidoEO ani fondo 
az-'.iirio .k'ILi piefm auw aHreltaute vemizKi! di oro imr" 
fi hir. y.u.: I .^.,m: .ii viiriri iiinic si trovano cotitonuli 

metnmoifoaate in dipendeuaa immediata dalle rocce gra- 
nitiche. 1 Buoi più ricchi giacimenti sono nelle circostanze 
del lago Baikol, nella Persia, Della China, nel Tibet^ ndla 
repnbblica Argentina ec. Sna compoBÌzì<me e Buoi caiatteri. 

Si=tó, 5. ~aL=31, 7. JVii-9, 0. "s-=5, 9. {Co, Fé, ee.) 
■=6, 0; monometrioo a rialdatara ^ombodoaecMdr(^ di dn- 
reaza =5, 5; di densità =2, 3; di colore azzurro-oltremare, ' 
di Incentezza vitrea, pellucido. Calciiiata svolge poco acido 
solforoso, al cannello e fnsibile in vetro bianco, con borace 
da una perla mcoloro, trattata con l'acido clondrioo de- 
pone silice gelatinosa. 

LaniTionit^ , dal nome df Gillef di Laitmmit 
ingegnere- delle miniere, cui fu dedicato questo minerale 
da Hafij. Appartiene aiia quarta classe, famisrlia de sili- 
cati, tribù delle Pectoliti, .■oiiip tmono di'aiiia:! i niiiip- 
rali di questa tnin] da KcIh ìI. 

I CTialallt di questo iniiii-nili^ mu/i Iiii-iIk-nlu uI ei- 
fioMSCOno all'.an.a. e jieró ^ouo aiiiidatti .'i. coiiHprvar-^: 
incoDtrano spesso formanti lIlt.-p radiate biuticlii": c rance 
quasi opache. Il loro |iiu ordinano t;iacimeiitii n iifllt* roccp 
basaltiche e amiEcd.iloidi : ne' trappi o nelle lave anficlie; 
non mancano ancora ne' filoni metaliiferi a.saociati a tor- 

per la prima volta nelle miniere di Piombo di Huelgoat, 
jn I rancia e poi ne filoni cupriferi de! Lago Superiore 
osBOCiata ad altri sihcati idrati. E frequente nel Vicentino, 
nella ralle di FassiH dove solo si nnyiene una varietà, la 
quale non eifionsce all'anta a Dnmbarton ndla Scozia, a 
Port-Bosh m Irlanda; nella Carmzia, nella Moravia e in 
vane regioni della Nuova Amenca: si è pnre trovata a 
Fimbo nella Svezia e a KongsWg nella Koivegia ec Sua 
composizione e suoi cnratten. 

S^O, 9. A^1\, ft ài=H, 8. /r=Ì5, 5; monoclina a 
dne sfaldature perfette laterali^ di durezza =3, 5; di den- 
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sità =2,2..3,4; ìncolora, rosKBat^ia ec di Inceutezza vitrea, 
perlacea, translucida, alonne varìetit efiioriscouo all'aria 
rnpidameute. A! canoeUo ribolle come le Zeoliti e fonde 
iu vEiro buUuso; trattata con acido cloridrico, depone silice 
gel lìti uosa, 

X^aziilite, a motiro del suo colore celeste. Appar- 
tiene ai miuerali di eeconda ckase, online quinto, fami- 
glia terza, divisione seconda, Fosfati ed Arseuiatì di for- 
mola generale mRfOi-|-nHO. Questo fosfato di iillumina, 
magnesia ec si rinviene iu cristalli disseminati nel Quarzo 
ìu varie località della Stiria, della Svizzera, del brasile, 
degli Stati' Uniti di America ed in diverse altre regioni 
del globo. Sua composizione e suoi caratteri. 

'ph=43, W.'^U=31, T7. (Fé, mI;-) =W. li=^. .'ìO; iiio- 
uoclina; di durezza =5,.,G; di densit.à =3; di colore ce- 
leste, di lucentezza vitrea, pHiiiicida. Cnlcin;i.ta diventa 
iucolora e svolge aequa. Al canucllo rigonfia e non fonde, 
con borace dà facilmente un i;loliell(j iiicoluro, 

Lepìdolite, dal greco It'jndii';, .sqnanmia e litho^, 
pietra; a sf|nnnimetle smaglianti; ò una varietà di Mici, 

cali, gruppo delle Jliche, Qoeski niiueiale contipnt; una 
notevole quantità di Fhiort), lino al 10 per "/„, ÌI quiile 
senza dubbio sostituisce T Os.->igKno npll';n:ido silicico; 
onde le Lepidoliti sarebbero de' veri Fluosiitcìiti. Il mine' 
Tale b' incontra frequentemente ne' filoni stanniferi, come 
presso Boaena in Moravia, a Zinnwald iu Sassonia, presso 
Limogee in Francia, all'isola dell'Elba, in ConioTaglia, 
a Mnisibsk negli Utalì e altrove. % degno dì oeservtuùone 
obe n^li esemplari di Lepidolite provenienti da Roseua 
furono per la prima volta scoperti per tosmo dello Spet- 
troscopio il Cesio ed il Rubìdio-, t qiioli sodo due metalli 
scarsissimamente sparù in natura. Sna composizione e snoÌ 
caratteri. 

,Si=fil,a37=2.S .). 7'c - ft,7. A"-!I,I. F=.J,l.A'ó 
=0,2. Li=='Ò,\: quei,! ' ^llali^^l fu falla Ku di Un esemplare 
proveniente di Roseua iu J[oravin.. Triinetrica a sfaidaliira 
basale perfetta; di durezza =2, 5.. ,4; di densità -^2, 8. ,.3; 
di colore bianco, roseo, giollantro, violetto; di lucentezza 
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perlacea, transIucìJa. Al cannello fouile facilmente in vftro 
bianco O gi'igio, talvolta magnetico; colora la fiamma in 
porpora, pel Rubidio che contengono talune varietà; trat- 
tata con gli acidi, depone silice gelatinosa. 

Xjopldocr ocbite , dal greco lepis, lepidos, 
sqnamma, e Krochos, giallo zofTeroDO,- alludendo il ano 
nome al colore e fonna del minerale. La Lepidocrocbite, 
dettai altrimenti Pirronderite, GStlùte, Onegìte, Stilpno* 
siderite, Ohileite ec. h nn perossido di ferro idrato. Ap' 
partiene alla terza classe, ordine quarto, Sali, eolt'ordine, 
famiglia unica, Alluiiiiiinli, Ferrili, Haiigaii.iti. La Gisthite 
o feriito d'Idrogeno, Hi rinviane ad Eiierfeld in Sassonia; 
a Cliaton, Botallaclm in Inghilterra e nella Cornovaglia. 
Nelle circostanze del Iago Oaega in Eiissia si trova l'One- 
gite e in quelle di Copiapo a! Cliill, la Chileite. La va- 
rietà detta poi Lepidocrochite s' incontra in forma fibrosa 

0 in isqii .immette cristalline associat.a al Quorxo, al Calce- 
douio, .iir Ematite rossa ec. nelle vitinaiiKe di OherkircLen 
nel Ducato di Baden ; a Siegen' nella Wci-tfalia; a Przi- 
bram in Boeiaia, in. America ec. La varietà Stilpnosiiierite, 
abitualmente allo stato amorfo, o concrezionata o in forma 
sb^tiitica, di colore, brano-nero intenso, proviene dalla 
Selva Nera in Germania. Diamo qui la composizione e i 
caratteri della varietà detta propriamente Gothite, i quali 
varranno ner tntte le altre. 

£^=89. a //=10. 1; triraetrica a sfaldatura hrachidia- 
gonale: di durezza =n. 5: di densità ^4. 4: di colore giallo. 
Tossantro. brnniccio. nero intenso: di lucentezza smagliante, 
snbadamantma. tianslucida. opaca. Nell'analisi chimica si 
comporta analogamente alla Limonite. 

Xjevvna. dal come di Levy. Mmerale spettante 
ali q I f 1 d I f t I 1 11 Z ol t 
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l'Aualeimfi. all'Heulaudite ec. nella contea di Antrim iu 
Irlanda e ad Hartheld in Iscozin. Le rocce amigdaloidi 
sono 1 BUOI ordman giacimenti. Soa composivione e suoi 
caratteri. 



Si^iì.Q. 4f=24,0. 6'a=13,0. //=20,U; esigoD.ile :•. 
sfaldatura romboedrica finperfetla; di ilurezza =4; di deu- 
i^iUi=2. 1...2.2: iucoiora L-riL.iastra ec. dì kcentezza vitrea. 
diafiiDa. tj-anslucida. Al cannello risoufia e fonde ìd vetro 
bianco bolloso: trattata cou t-li ai-iili nitrico e cloridrico, 
depone eilice gelatinosa. 

Leucite, dal greco lei:cos. bianco, a motivo dei 
colore di questo minerale. Appartieue alla quarta classe, 
famiirba de' silicati, tribù de' Fekpati. Le rocce vulcaniche 
bouo qatlle Iti cai si rinviene la Lencite sparsa o in cri- 
stalli i^ol.ati. 0 m masse cristalline. Sua composiiiione e 



Si=5-i, 00. 'A/=23,m. A=21.50; t 
datura rombododecaedra,' di durezza =5, dì deiisitù 

=3, 5; di colore bianco, grigiastro/ di lucentezza, vitrea, 
diafona, tranelQoida. Al cannello è infliBibile/ gli acidi 
l'attaccano completamente e non si depone sìlice allo stato 
gelatinoso. 

Zjibethenite; dalla città di Libetben in Ungbe- 
TÌo, dove fu prima trovato questo minerale. Appartiene 
alla seconda classe, ordine quinto, famiglia terza, divisione 
seconda, Fosfati, ed Arseniali idrati di formola generale 
inItK>4-MO'4-iiHo. È on fosfato di Rame idrato, il qnale 
- si trova in cristalli nelle inteme cavità quarzose a Libethen; 
associato alla Malacliif« nella Bolivia; con la Zigaeliua ni 
Cliilì ec. Sua composizione e suoi caratteri. 

7. fi!=m, ">. JI=3, fi; Irimolrica ; di diuezza 
=4; di densitfi 3, 8; di colore verde oliva; di lucentezza 
resinosa, translucida. Al cannello fonde in globo bruno, 
il quale per azione prolungata addiventa rosso-grigiastro 
' con isplmidore meteco, da nltimo resta un globetto di 
Rame metallico/ l'acido nitrico lo scioglie. 

Xjievrite, dal nome di Lelievre, primo scopritore 
■ di questo minerale; egli Io tJovù nell'isola dell'Elba con- 
temporaneamente alla battaglia di Jena/ onde fu pure 
chiamato Jenite, ed anche Ilvaite, da Uva, antico nome 
latino dell' isola dell'Elba. Appartiene alla quarta classe, 
famiglia de' silicati, tribù delle Andalasìti. Il minerale si 
14 
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trova ILI L'i.'di c^iUi ]in'^.-i> i.L ii:iuier;i. di Rio c al capo 
Cal;..iiiur.uiiri.soliL dell' dove, CO,ji' è detto, fu prima 
scoperto ìq juiisse euormi .-ibbouiiaiiti Jì cristalli a strut- 
tura bacillare e radiata,- si trova aacora sul continente 
presso Campiglia nelle cave di Piombo di Temperino e 
e di San Silvestro; in Sassouia, in Norvegia, nella Oroen- 
kndia, nella Siberia e nell'America asaociata, a, mineiali 
analoghi a qneUi che l'accomp^iiai^ all'isola dell'Elba. 
Sua composizione e suoi caratteri. 

Si=29,a ^=22,5. i'>=32,4. (7^=12, 4. //=1, 9; 
trimetrica a sfaldature laterali e basali; di durezza =5, 
5... 6,' di densità —3,9, . 4,1; di colore nero di pece; di 
lucentezza nietalloidea opaca. Al cannello fonde facilmente 
ili globo nero niagoefico; dii eoa borace reazione di ferro/ 
con sai di fosforo, dà soiieletro sitiaco; l'addo clorìdrico 
la reude a ino' di gelatina. 

Xjignlte, dal suo aspetto ìigoeo. La Lignite appar- 
tiene alla qnarta classe, grappo de combustibili fossi 11 La 
Lignite e di color bruno . nero vellutato . di splendore 
prrnssn. vetroso o miUo; la sua struttura e mamfestaraente 
xiloiue. bacillare, tonijialt.a o terrosa, sottoposta al nn- 
r 1 11 1 t t r etal Efri ile a frat 
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peratura medioci.mieute elevata. Produce accesa lunga 
hamma e turno Litumiuoso. Con la distillazione da ma- 
terie bituminose ed acqua contenente acido pinilegnoso 
e gas luiiammabile. Da un deposito di ceneri bruciata 
all' aria, rrattola con l'alcool o con l' etere lascia pocbis- 
stmo 0 nulla di quella tale sostanza cristallizzabile, che 
SI depone dal Litantrace, trattato analogamente, clis La 
per ibrmola C" IP. carburo d Idrogeno che ai chiama 
Naftfthna; somigliantissima per composizione alla Nafta, 
che ai raccoglie su' lidi del Caspio, presso Derbt^nt. città 
antica persiana, dove tuttora se ne fa esteso commercio. 

Xjimouite, per riguardo all'aspetto limaccioso che 
presenta questo minerale. Appartiene alla terza classe,- 
ordine quarte, Sali; secondo sott' ordiuej Soli di formola 
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geneidle RO-f-BH}^i fitmiglia unica, AUmnincitì, F^iti, 
Maaganat!, seconda dìviuioiie, in appendice si trova la 

Limonite ff' Fe. L& Limouite è un idroasido di ferro , 
detta altrimenti. Ematite bruna, Ipoxanfite. Abboudan- 
tÌBÙma è questa sostanza in natura e dì molta importanza 
coms minerale di Ferro. Se ne distÌDgiicino pareccliie va- 
rietà, tracuile priucipali somi, l' Kdiatite Iiniiia, Ui (bniia 
Btalatfitica, mammilkmatii, eoa islruttura fi bio.™- ila 
simile a quella della Ematite rossa, ditl'e rendo ne solo pel 
color bruno , ]jev la ))(>lvere gialla dà triturata ec. Si 
trova ne' Pirenei, nella Boemia, Norvegia eo. La Limonite 
concrezionata, cavernosa spesso e iridescente, o Ferro 
idrato de' minatori elbaui , che forma il cappello della 
maasa ferrea nell'isola dell'Elba. E prodotta dall' infili s.^io 
degli agenti esterni trasformando i \arii minernìi di Ferro 
in idroasido di questo metallo. La Liinouite ]]isolitiea, o 
Ferro in grani, molto abbondante in varie regioni, dà 
dal SO al 40 per y„ di metallo, formando quello clie 
dicesj ferro /brfe, oh' è di qualità ottima. Abbonda nel 
Centro della Francia; impropriamente questa specie si 
deQOmin& minerale di alluvione: essendo la sua formazione 
di molto anteriore al terreno propriamente detto alluvio- 
nale; qoautnnqne pertiiiente ai terreni terziari). La Li- 
monite colitica, costitm'sce una vera roccia tra le fot- 
mazioui di sedimento. Questa specie trovasi apesBisfiimo 
associata ai calcari oolitioi, di Cui porge analoga struttura, 
la quale è stata prodotta per le stesse cause meccanica- 
mente. Questa specie iu genere contiene meno metallo 
della pisolitica per le diverge materie estranea a cui tro- 
vasi commista, come argilla, allumina, silice allo stato 
gelatìnóso, calcare ec. Si trova in copia nella T^ormondia, 
nella Borgogna, nel Berry, nell'Aveyrou ec. A questa spe- 
cie si coDDOttODO le Oetiti, o pietre d'aquila; che sono 
d^li arnioni più o meno voluminosi, che sogliono di fre- 
quente inooottarsi ne' deperiti di argilla ferruginosa. Que- 
sto pietre nel loro interno contengono una cavità con entro 
tina palloccia di aitila distaccata per consolidamento dalle 
parebV onde scosse risuonano. La Limonite tersnsa, o Ocra 
gialla, Ipoxantite, risulta dalla decomposizione dei mi- 
nemll di Ferro. Le Ocre sono costituite essNizialmeute 
di ai^^ e di èlementi ferruginosi in eccesso/ si adope- 
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bmciate si desUiiaGO e diventano rosse: k terra di Siena 
è una varietà di Orni. Quando ueUa Limonite abbonda la 
silice SI banno le lesimti dette ferrifere: adoperate alle 
volte per la eatrazions del metallo. Molti depositi Iimao- 
ciosi di paludi e dt torbiere cono m abbondanza carichi, 
di Limonite. la quale comnnioa loro qnella tinta taratte- 
natica, brnoa intensa o giallastra.- da ciò derivu il uorne 
di Limonite. da ìimo. In Ungheria la Kalifite risuHa da 
im triplice misouslio di Limonite. di ossido di Zioco e di 
Manganese. Sua composizione e suoi caratteri. 

^=85.6. //=14.4.- di durezza =5-5.- dì densità 
=3X.4.- di colore giallo, bmno: di lucentezza serica. 



come una roccia appartenente alla classe quarta. Esao c 
di color nero vellutato, di splendore grasso o vetroso e 
spesso iridescente. Al microscopio si osserva tuttavia la 
BUft struttura di origine vegetale. Ora è scliistoso. lamel- 
loso: ora bacillare, fibroso e spesso radiato ed è frolle e 
tintre le mani. Il suo peso specìfico e da 1. 5 a 1, 14 e 
brucia più asevolmente dell'Antracite dando odore bilii- 
m I t b d 1 f 
asglutiuacdosi tra loro e gonfiando, produeendo elevata 
temperatura: meno però di quello dell' Antracite. Distil- 
lato in grossi ciliadti di ferro, dà ga-s infiammatili, olii 
bituminosi, acque ammoniacali ec. restiv il Coke, che si può 
bene adoperare a diversi usi. non esclusi i domestici. Ln 
chik^prammo di Litantrace olire in media circa 300 litri 
di gas-lace, e se la, qualità è ottima ne dà lino a 400 litri. 
Trattato con alcool o con etere, depone una sost^anza cri- 
stallizzabile, che già conteneva in eè bella e formata: è 
nn oarbiaro d' Idrogeno detto Naftalina di formola C^IP. 
Le vanetà più conosciute di Litantrace sono: il caboa 
fossile forte o degli alti forni, il carbon Harèchale, il car- 
boo fossile a lunpa fiamma, detto de' focolari, il cabon 
iòsasile secco a lunga fiamma; questo ò il più ricco in 
Ossigeno contenendone fino al 17 per %. In Europa i prin- 
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oipnll f ]jÌN )nm.st>ijii i^iri iiVii kì trovano in 

Ingliiiterm rn,[,]i reseti lii min nii ■/.., ilellii imem superfìcie 
dell' ìsola, nel Belgio •/.. . m l' raucia y,„. &i rinviene nn- 
cora in Prussia a Serrebruca: donde se ne es trasse nn 
blocco di 5000 cbilograrami. fi^mtante alla esposizione dì 
ParìgL Se ne incontra in Austria, in Boemia ec. Nella 
nostra Italia finora se ne trovò scarsamente a Monte Bam- 
boK in Toscana. Ma Tostissime e potentissime sono poi 
te miniere di carbon fossile di ottima qualità che si tro- 
vano in Arnerìca. Valsa per tutto citare i quattro immensi 
liacini carboniferi liegli AlleLrliaiit. cioè, dell III ìuese, del 
Michigau e dell'alt LI 1 ' ] i no iu com- 
plesso per oltre dieci volte di pin delle sitasse miniere 
iV Iiigliilterra, Risp t 11 f 1 11 \ tracite, del 

Litantrace, della Lisune e della Torba, diremo Ijrevemeufe 
per quanto il conseniono i lim.n posTi a qnesto nostro 
lavoro, die l'Antracite si appartiene alle più auliche epo- 
che de' terreni Paleozoici: il Litantrace è pure di forma- 
zione paleozoica, ma di epoche più recenti: la Lignite 
spetta piuttosto ali epoca Oainozoica: e con ciò si chindono 
tre grandi periodi, dorante i qmdi la medesima sostanza 
si diversamente Hi metamorfosava. La Torb.i da iillimoò 
dfm ectl dttt I II 

rs d f m L p t t 1 I 1 

più grande analogia co- vegeta ìi che aurora m jnite civ- 
I t t 1 C 1 I 1 I 

1 11 p I Il 1 1 11 I 1 I 

t 1 11 J 11 I 1 I 1 

d S cnll d L [ I J 1 l e 1 1 Vi fallii 
C 1 t St I t I 1 1 li S gill 

ec. Tre grandi fatti si rivelatili iill'ocicLlo .lei Geologo 
considerando gli ammassi immensi di fossili vegetali di 
0£mi sorta. Primo, che il globo in quelle antichissime 
epoche godeva quasi universalmente la temperatura Uà- 
picale. Secondo, la prevalenza di nna vegetazione Inssn- 
reggiante. copiosa e pnteiite. Terzo infine, le svarìatB 



superficie della term e finora travato dalla sagacia 
mano, e quanto altro ancora si ba sioslo sospelto vf 
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sin sepolto sotto la supei-iìcie de' vasti coutìueuti e dei 
marL Per esempio il BJtico 8Ì ritiene coprire co' suoi 
flutti eatesisiiirae inioiere di Litantrace. li Litantrace si 
è formato o per naturali depoùti come la Torba, a per 
(immasai enormi tra^ortati da grandi finmi, come og^ 
si osserva ne' vasti trasporti di intere selve nel Missisipl. 



Magri otito, da mainitele, calamita: ei allude alle 
proprietii attiratili di ijucstii minerule. AppartiCDe alla 
terzadi t rli. pirt SI -, tt or 1 ne seoon lo Sali 
di tormola generale EO-|-E-0'. famiglia umca: Aliami- 
nati. Ferriti. Manganati, divisione prima. Aniilri: forinola 
del minerale Fe. Fe. La Magnetite . detta altrimenti , 
Ferro ossidato. Ferro masnetico. Calamita ec. risulta 
dalla combiuazione del Protossido col besquiossido di 
Ferro, agendo quest ultimo da corpo elettro-nesTalivo. il 
primo da elettro-positn-o: pero essendo un vero sale, pos- 
siamo con tutta ragione denominarlo Ferrite di Ferro. 
Queeto mmerale e preziosissimo si per la sna abbondan- 
za, si per l'ottima qualità di Ferro che da esso si ricava. 
Sono celebri le miniere di Magnetite di Danemora e Tal- 
lierET iD Isveiia, donde si ricava il miglior Ferro del 

gono a Galliviira in Luppoiua, ad Arendal e Krogeroe m 
Norvegia, a Bln.™dat ii-'gh brali. ad Avevron in Francia, 
al Capo Calamita nell'isola d'Elba, a Tra ve rsel la in Pie- 
monte. Questa miniera è posta sulle pendici delle Alpi 
(iraie. da essa provengono sceltissimi cristalli di Magne- 
tite. Ma 1 SUOI cristalli si rinvengono ni gran copi.i poi 
nelle rocce ernttive e nelle metamorhelje a Nisclioe-Ta- 
fdsk negli Urali. a Zillerlhall iu Tirolo. a. Faliliin nella 
Svezia ed in molle località delle Alpi Apuane, della Cor- 
sica e dell America. In questi giacimenti diversi di Ma- 
gnetite SI trova la Calamita naturale, conosciuta fin dal- 
l' antichità; BOn de' pezzi di If petite m^ebzzati per 
induzione trovandosi collocati sol meridiano terrestre; i 
piiì perfezionati provengono dal Oapo. Calamita. Sua com- 
posizione e snoi caratteri. 
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i^e=31,D3. Fe=GS,S7; monometrìca a sfaldatara ot- 
taedrica; di durezza =5, 5... 6; di densità =5, 1; di color 
bruno dì ferro; di luceutezza metallica. Al cnuuello c poco 
foaibile e dà vetro rosso nella fiamma di ossiiinzione , 
verde in quella di riduzione: è solubile a caldo nell'acido 
cbridrico. 

^Malachite, da tnalacJie, malva; alladendo al par- 
tìcoloia colore di questo minerale. Appartiene alla quarta 
cloaee, &miglia de' Carbonati, divisione prima. Idrati. La 
Malachite detta altrimenti, Bame carbonato verde. Cenere 
verde. Verde, montano; ben raramente presenta de*crÌHtaIIt 
bea netti e ben determinati e regolari. Freqneutemente 
iiKsnine una Kpeeie ili striiltura tutta particolare a fibre 
divergenti, alle volte irradiate fin ila] centro, di lucentezza 
serica formaiidu come d,.lle druse belle a vedersi. Ma però 
la varietà più ricercata da servire come pietra di Orna- 
mento è la stalattitica, come sì rinviene ne' giacimenti cu- 
priferi negli Urali, nel Ballato e sulle coste occidentali 
dell'Africo. Svariatissimi e beUÌBsimi sono i lavori che bì 
fanno con questo minerale quando s'incontra in masse 
compatte e voluminose. La Uaiachite s'incontra presso 
che in tutte le miniere di Bome, come in quelle déU' Un- 
gheria, della Boemia, del Connecticut, della Nuova Yer- 
sev. del Wisconsin, della Penciilvania ec. Nelle miniere 
cuprifere itahane non monco: ma m propomoni A piccole 
da non potersi adoperare per foggiarne oggetti di orna- 
mento e di lusso. Sua composizione e suoi caratteri. 

;i, '.Il J. '.i. ![=S,2: monoclma a sfaldatura 
basale; di d:m-7.7.a ,ì. .,<1 : di densità =3. 7; di color 
verde e. loiialoi di liifeiiteiaa vitrea, adamantina, pelln- 
cida . serica . In tubo chiuEO annerisce e svolge vapori 
acquei ; al cannello fonde e da un globeito di Rame me- 
tallico; tiuL-e in verde la fiamma; colora in verde il bo- 
race; e solubile con effervescenza negli acidi. 

M i 1- 

gin 1 111 1 1/ j. 

calamita, per la grande sumii!lianza che hajino i minerali 
di Manganese con la calamita naturale: taluni altn poi 
il vogliono derivato da Mojfitesia. perche infatti l' antico 
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nome del Maiij 
Appartiene ali 

BOtt' ordine, Siili <ii iiirtiiiiiii, !.'<iiii'riiii' ii-ii i ut»'. t:uniL'jra 
unica, Allumi 
AiiiJii. La Jl 

in piccole vene ne' porfidi di Iimenau nell'Hartz, nella 
Norv^ia, nella Sassonia, negli etati Unici e altrove, ona 
compoBizione e aaoi oaratten. 

M?=89. 79. JI=10. 21; tnmetrica a aMdatnra prismu- 
lica; (il durezza ^^4. di densità =4.4. di colora grigio 
1 11 II ca. Al con eU f d 

0 1 1 11 trattau 1 d 

cloridrico a caldo svohe Cloro. 

max-casita, o Finto bianca. SpeihsB. dalla for- 
ma allnugata dei buoi onatalli. Appartiene alla geconda 
classe. Onesto soliiiro di ferro diffensce dalla Finte, per- 
che cristallizza nel sistema tnmetrico. e perche si altera 
l^cdmente disgregandosi e coprendosi di efflorescenze sa- 
line per lo solfato di ferro che si m lormando. La Mar- 
cssita decomponendosi svolge altiMima temperatura fino 
d fi mm M It i r 11 t t t 

m te bm t p I 1 | 1 II "\l 

h co te 111 I ] ral 

BOn frecnenti le eem inazioni. Si presenta ora in lorme 
8t 1 ft t 1 d d 1 ra 

m p 1 t m 11 1 1 h 

tutto svela la sua origine idropln tonica. I terreni marnosi, 
argillosi e cretacei la contengono in arnioni ed tu forme 
dette CaloUrapotdi: come e incontra a Carlsbad m Boemia 
e ne contoiDi di Bologna. Si trova spesso associata, come 
è detto, a depositi carbonifen. che rende di pessima qua- 
lità, ovvero vi produco que gravi disastri di cui sopra 
parlammo, maudando perdute delle intere miniere di cai'- 
boli fossile con grande pregiudizio delle arti e de'paesi 
dove s'incontra, tìi rinviene pure in Hloni c in vene as- 
t d It 1 1 11 I 1 l 111 

pi d H ca t il 1 d fil m 

t L f d 11 B i li 11) gli 

del Derbyabire ec Sua composizione e suoi caratteri. 

&=54.26. J^e=45.74: trimetrica a sfaldatola prisma- 
tica; di darezza >=6....6.5; di densità =4.6; di colore 
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giallo di bronzo, giallo-pallido-veruaslro : ut loceutezia 
nietoUtca: ali ana nmiua tàcumeute si decompoDe. Nelt'a- 
ludiBi chimica hi comporia cume le Pinti. 



10 per »;„ di solfato ili 
amaro. Vedi SiUtfe" 



■ialalli di questa spe, 



inuuu 1,1,1:1 iiiiLaLio i:i>ii iii>iiiijiiii:]iii> in vetro iiuiiiuo oniiiisii: 
trattato COD i aciuo cioriunco depone silice aUo stato ge- 
latiDOBO. 

mellilite 9 dal greco meli . mele.* a motivo uel 
colore che presenta qnesto minerale. Appartiene alla quar- 
ta classe. Questa specie di gilicat') si rinviene nelle rocce 
eruttive anticlie del monte Somma e ne' basalti del Lazio. 
Sna composizione e suoi camiteri. 

à=39,2. 77=-fì,-l. J^--in.2, c,i .'ii'.r.. (.1/;/, .v,f, a;. 

=11,7; dimetricn; dì durezza ^5...r>,5; ili dfu^iCi - 2, 11; 
di colore giallastro, giallo di mele, biancastro; di lucen- 
tezza vitrea, translucida. Al canuello dà un vetro giallo 
pallido, 0 nero,' i «uoi cristalli bmnastrì fnsi con borace 
e nitro, rivelano ntl miuerale tracce di Manganese/ è so- 
lubile nell'acido cloridrico. 

Mercni-io, Jal lumn' dfl Ilio ijiiuiKinico cui fu 
dedicato dagli auticlii aiciiinii^jii ■\n>.^.v> uiincralc. Il Mer. 
cnrio nativo appartiene alla teiza classe. Si trova in goc. 
doline nelle miniere di Cinabro, per decoinpoflizione di 
questo solfuro di Mercurio. Le sae oirdinnrie ganghe sono 
15 
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ijuelle stesine del Ciualiro. ciuu de gres, delle argills indu- 
rite, del i|uar40 ee, fei i: truvato quasi m tutte le inmiere 
di Cinabro , e ))ri suvtìuts ud Aliuaudeu m Ispagna e 
nelle 1 1 r e r 111 1 I 1 ut- S n c ] i i i i 

Ilo: cristalli szato a meno -10 gradi ù mouOD^elrico comi; 
tntt' i metalli; la sua deiiaità è ^13. 5-. di colore bianco di 
staglio: di lucentezza metallica. Al cannello volatilizza, e 
solnbile nell'acido nitrico: solidifica a meno 4<\ crt^t.illii!- 
zimdo in ottaeuri ref;olari . e alloia pe^a piscuìido bchnl- 
ze. 14.391. 

IU.CiM(>f,I|)<>. <lj. iiifV'H, 111 iiic/,>i, <■ m,,'^., . Iiij'ijia: 
aLodendo alla torma clic pimido qucfiio niincivilo crisial- 
lizzato, la quale luiu ooiisideniihi equine iiitBiniedia tra le 
forme cLe affetUiiio i suoi mmeiali afiini. Il Jleaotipo, 
detto pnre Erevicife. e Natrolite. da Natron. nome bar- 
baro della Soda. ìa quale costituiGce la base di questo 
Bilicato: appartiene alla quarta classe. I suoi cnatalli sono 
brevi ed aoioalare-fibrcei, i quali iiTestono k interne ca- 
vità delle geodi delle rocce trappicbe. delle amigdaloidt, 
delle fonoliti, delle dolenti e de' conglomerati baaaltie:, 
simili a sottili fili di Beta. Si rinviene questa singolare 
specie minerale nell Alvergna, ad Ausig in Boemia a 
Kapmk m Ungheria, nell Islanda, nelle Kbridi. nelle isole 
Feroe nella Mlle di 1 M i tu e 

Nel "Wurtemberg ìa Natrolito di (.'ulur i;^;;llo raiiciato pre- 
senta delle maJiKe sferoidali, .i. ^oziiiiii niJio:.o-radintc a 
zone cocceotncbe di grauevole nbla. tiLia composizione c 
SUOI caratteri. 

5i=47.2. 1^27.0. JVa=16.2. if=9.6.- trimetri™ n, 
sfaldatura prismatica perfetta/ di durezza =o...o,5: di 
denzitit =2, 1...2,2/ di color bnino, grigio, verdastro/ di 
lacentez» senoa, Yibxn, diafana, tranahada. AI cannello 
rigonfia e fonde in vetro incoloro o verdastro/ è attaccato 
dall'acido cloridrico, anche calcinato; depone silice allo 
stato gelatinoso. 

mic!^, dal latino minare, rìspleudere. Alla famiglia 
de' silicati appartiene il gruppo piuttosto esteso dello Mi- 
che. Il carattere più notevole di questo minerale cousiste 
in una sfaldatura fatólÌBUina parallelamente alle facce ter- 
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nimali <lLnU< .- umlo i cristalli di Mica ai dividono e snd- 
(liviJoiio niremliiifiile i|uasi sino nll infinito in laminette 
sottili 11 li I 11 1 1 h ^ t i 1 I S IO 
le tt: lam i ] u f 1 I I il t, 

(lell:i pieijatuivi,' \:i luro cl.i^lir-i l;i si ui-.liiiLni(i!ni a 

primo tntt 1 II ! I h S I \ 1 Ali Le pie 

valgono le liirnie pnsiii^uiclic lii nspr:tro esagonali; ma 
crislalliK^auo tinte nel M^leiii.i n iuieuico. Le varietà ai 
diBtingtioiio tra loro iìììH.t, prevalciixa d^llc Itasi protoaaide 
nella coraposi^one.- onde hi liainio Aliche magnesifere. per 
la prsvaleDza delta magnesia nelle diverse ham; potassi- 
fere per la potoseay Iitiuifere per la litina ec. La loro 
composizione a ver dire è molto complicatA: però non si 
può Tappreseulare con una soli formolo, generale,' ma è 
necessario raccogliere le principali varietà in un Gruppo, 
il quale risulti dalla Bintite , dalla Ffoaopite . dal Lepi- 
doinelmio. dalla IHuscovile e dnlla Lcp,i/nti!a. I colon pre- 
\ilei ti i 1 eM ( I 1 ] PI er di^tin 

gneme hijm le Imlo diveiio, ehi .■■jl'u c-KiuciLuare le sot- 
tili InmiiiettO ]n r llTi->p;in'iiK:i. Illune pi iniiraiio pagliette 
doro 1 .i„e ( 0 le I ! i i u ti qne 

ste varietà di oro e de <:all!. Ve ne ha deUe rosee, 

violette, verdi, bnine ec. Le Miche sono diltnae alibon- 
Jantemeute nelle rocce eruttive e metamorfiche, e pm or- 
dinanamente ne felxpati. ne graniti, nello gneis.^, ne mi- 
. castristi ec Cristalli di Mica adnoquB si trovano da per 
tatto, nella Siberia, nagh Stati Unita, a Qiava, al San 
Gottardo, nel 1 irolo. in Boemia. Sassonia. Worvegia, Sve- 
xin. Moravia. Inghilterra, negli Urali. Si trovano pmtto- 
Kto proltise nelle rocce vulcaniche e ne basalti dell EifeL 
dell' Wiini.ln. ilella Finlandia. dell'Ungheria, del Lazio, del 
\e3uvio e di mille altre località vvileaniclie. La Mica pre- 
aentemente riceve molle .ipplicazioni e pio httevoi mente 
agli usi della vita. La micliare (pinlit.à 0 queliti che ofTre 
larghe e sufBcieutl dimensioni per parerla .idojicrare in 
grande: le più belle varietà acconce ai diversi \iv\ si trag- 
gono di Siberia. I lurglii ciiBtalk di Mica, specialmente 
se bianchi, si adoperano con gran, profitto per servire da 
vetri alle finestre, i quali per la loro elastioiia resistono 
bene ^li urti senza andare in frantami.- da questa bella 
propnetà che presenta la Mica si comprenderà di leggieri, 
eh' essa e la più adatta per guarnire le finestruole delle 
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navi . delle vaporiere e moBBime delle fr^te. tja altra 
bella ed utile npplico^iane c)ie si fa delln Mica e quella 
della colorasioiie, T.-^.aL niwe heiie i mhn n wistiMiisce 
con vantai o I 11 ' ' I 

delle mmag I I 

di Mica. Per k au^i residteiizu iil Tiiucu. ai adopera da pa- 
ralumi m combustibili.- milissimo e poi usarla foggiata ad 
i>coliia.li per coloro i quali per mestiere sono obbligati di 
r(!»lnre esposti gran parte della giornata ai riverberi del 
fuoco e della fiamma; come i fottditon, i forgiatori.i fno- 
chistt ec dappoiché i cristalli Mica, mentre sono tra- 
apturentiBBimi. teogouo fresco l occhio. eBSeudo essi cattivi 
conduttori del calorico e leggerissimi. Il moderno progres- 
so non lascerà senza dubbio di applicare a diversi altri 
usi le lamiiiette di Mica. 

Slispicliel . dal tedesco, falso araento.' per n- 
guai-do al colorito di questo minerale. Appartiene alla 
seconda classe. Questa specie di solfuro di Arsenico mette 
meglio IO mostra il dimorfismo del Solfo. S mcontra in 
masse cristalline nelle rocce eruttive, ne filoni metallifen. 
ec. iD vane località spesso associato alla Galena, alt Ar- 
gento ec. Sua composizione e snoi caratteri. 

^-^30.00. As.=m.Sl. Fe=M.4a: trimetrico a h&I- 
dstura pnsmaiicaf di dnreraa =6. 2.* di densità =6.* di 
color bianco di Argento a polvere nera.- di lacenlezza 
metallica. Al cannello svolgo odore caratteristico di aglio: 
trattato con 1 acido cloridrico, abbandona Solfo: Bnl car- 
bone ih un globo di puro solfnro di Ferro, volatilizzandosi 
l'Arsenico. 

ìMCollbclenite 9 dal metallo Molibdeno, e quaslo 
da Molyiehtna, nome greco della Grafite, con cui fu scam- 
niaui qnesHi soimro ai nioiioueno sianao all'apparenza aei 
due minerali essenzialmente diversi. Appartiene aUa se- 
conda classe. Si trova cristallizzato in lamelle nelle rocce 
quarzose in Sassonia, in Boemia, in Isvezia e in altre lo- 
calilà speoiali. Snu composizione e suoi caratteri. 

S=40, 28. ÌWì=:j9, 80; esagonale a sfaldatura basale; 
dì dnrezM =l...l, 5; di densità i, 8; di colore grigio di 
piombo, talvolta rossastro; di lucentezza metallico. Al can- 
nello non fonde; colora la fiamma in gìaUo-canarino; sul car- 
bone' svolge acido solforoso e resta l'ossido dì Molibdeno. 
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li I 11 r 11 1 11 

moifi- onde in quelito iiimeralQ il primo bi BOSiituiBce par- 
zialmente al seconilo. 11 Tellurio fo BCoperto da MfiUer 
nel 1782. Reichenslcm. Klaprotii lo consacrò alli terra. 
tellifii. dandoffli il nome ohe porta preseutemente. B Tel- 
iDrio fn detto Silvano. Silvanite dal nome di Silvnnio. 
Qaesto nome veramente fu applicato ad ana specie di 
Tellurio anro^irffentìfero. Fn pare chiamato. Oro grafico. 
TU fi M 1 1 I I 1 



dal greco c/,-aphos. Fn pur dello Miilleriim nome di 
Mailer suo scopritore. Oro problematico e GeiUeaenUlluv 
dai Tedeschi: é grigio di piomlio o d'acciaio, di splendore 
metallico: il ano peso Bpecilico é di d e 70. a 6. IID.- fu- 
sibibsBimo. brucia con viviaHima fiamma bla volatilizzan- 
dosi utieramente.- solnbilissuno nell aoido nitrico. E etato 
soltanto trovato in no» roccia quarzosa nella miniera di 
Ìlaria-Loretto. a Patzebay. presso di Zalathna in Tran- 
ulvania. Il minerale analizzato da Elaproth risulta nella 
sua composizione di 

2W92.65. ^"6=7. 20. .Aii^.25: in questa composi- 
zione il Ferro si trova in miacn^lio. Altri esemplari Ìian 
rivelato tracce di Ferro e di Solfo. 

n composto poi detto Nn?rva.'ile associato ad .iK.i 
minerali di TeUurio si trova in SIodì di porfido in Tran- 
sUvania. nelle miniere di Nagyfig. di Ofieabànya e di Za- 
lathna a depositi argentiferi ed annfen de' terreni tra- 
clntici. Fu poi scoperta ancora a Sawodinaki nell' Alttu. 
Sua (^imposizione e snoi caratteri. 

7*6=32. S=E1. Pb=T-,n. ^j;=0- ilimrfrlca a sfaldatura 

basale: di durezza =-1 1,:.: .li ■ ii . 7.2-. -li 

color gnglO brill.iute di ihoul'il:: di iiipt.n.llii'.i. 

A] can U f d II 1 11 

malleabile, che lascia da ultimo nn bolloiicino d'Uro, 
b-ulura In fiamma in azzurro, ó solubile nell ncqna-resia. 
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Neffelln i que- 
sto nome fu Uato a quesio niiueiale da Haxiv, perchè un 
frammento di Nefelina poafo nell acido nitrico, da traspa- 
rente addivieue opaco, nebnloao. Appartiene alla qnartti' 
classe, lamiglui de'silicati. tnbù de' Felspati. ài rinviene 
crìslallìzzata nelle lare valcanichQ al Vesuvio. Del Lazio, 
ne'basalti di Eatzenbuckels presso Heidelbei^. nelle anti- 
che lave di Eaìaerathnl a. Brìagavr ec. Sua composizione 
e suoi caratteri. 

iS;=44. 4. 17=33. 6. ^(1=16. 9. K^5.1: esagonale a 
sfaldaturii prisiiratictt basale: di durezza =5. 5... ti: di dea- 



NiclreUnji. o ÌNiccoliiui. dii jNickel. nome che 
dettero a questo metallo gli Alchimisti tedeBcLi: fu sco- 
perto da UroDStedt nel 1775. La Niecoliiia è un arseniuro 
di Nickel, chiamata pnré Arsernchelio: il primo nome le 
fu imposto ila Beudaut. Appartiene alla seconda classe, 
t, pp 1 B t Q t I ar 

mente si frova cristallizzato.- il più aintualnieule s'incontra 
disseminato associato a'raiaerali di Cobalto. Gli arseniuri 
di Nickel e di Cobalto si escavano iuRieme Mh miuiere. 
e mediante la fosione ai prepara mi composto rossastro , 
di aspetto metaHicD. che risulta di Solfo. Arsemoo. gran 
parta di Nichelio con tracce di Cobalto e di Hame. Questo 

p 1 1 t 1 ] I 1 IN 

ckel, ò versato in commtra.-> inolio {l iioi,,.. di Sp^ùi. Paca 



As=r>l}. A' (=44: esa^zonale: di dnrezza =5. 0: di den- 
sità = 1. jj: di colore rosso di rame chiaro a polvere bruna; 
11 t t 11 il Ufi I d p 

di 1111 II 

caldo." ò solubile uelf .icido nAii^o. 

]Viclielocra . dal colore e dal prineipal compo- 
nenta di questo minerale che é il Nickel. Qneato nome fu 
dato dal Beudaut nll'erseniato polvemlento di Nickel. La 
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parola Ocra, Jal gmao Oc/ira, color |(allÌdo, si dà n delle 
Bastanze poker aleuti, meliilliclie, le qn^li at^rjiii.staDo certa 
intensità al fuoco/ spesso souo ilelly argille tni tumeiife co- 
lorate da ostìdi metallici; spesso dc'nK^liilli passati allo 
Stato polvemlento mercé mj^t decùiu]io.si^iuiie liitta di ori- 
gine meccanica. La Nickelocra app.irlieue ulla aei^ouda 
classe, ordine qninto, famiglia terza, divisione secoiula, 
Fosfati ed Ameuiatì idrati di furinola ge^ierale ml^O'i' 
-j-MO'-|-iiHO. Si trova spesso iu cristalli ncicnlari, capil- 
lari nelle miniere di Alleuiotil, nel Conupcficnt, w ad Aii- 
naberg; onde venne detta ancora Auiialieigile. Snu enni- 
posizione e suoi caratteri. 

As=38,41. JVj=37,59. //=24; mouoclina; di color 
verde-pomo. Al cannello fonde e dà nu bottoue metallico; - 
con borace dià reaàone di Nickel; sai carbone svolge odore 
arsenicale. 



Oliffisto. dal greco oliaos. poco: perdio la vanetn 
CUI SI applicava auticameuie qnesio uouie s lucootrava in 
piccola quautiia e di raro. L Oligisto. detto altrimenti 
Perossido di ìervo. Ferro speculare. Ematite rossa. Ferro. 
Kpleudente ec. appartiene alla terza classe, famiglia della 
tormola souerale E-0-. ossia de Sesqui ossidi. L Oligisto 
e una delle più belle specie minerali meglio definite.' i 
BUOI cristalli b' incontrano sovente in isplendidi grappi. 
Questo aeaqaiossido di Ferro è isomorfo ai aesqniossidi 
di Allntnimo. di Cromo « Manganese. Come minerale di 
Ferro è importantissimo. Abbonda in diversi Inoghi del- 
1 oh 1 11 HI a op t tf Ile 1 E on 1p 
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santa, nelle provinole di Como e di Beriiamu ed in hlum 
e vene nel Novarese. Il Vesuvio. 1 Ltna o biromboh pro- 
dncono tuttavia l'OligistO per l azione del aesquiolororo 
di Ferro col vapore acqueo: onde si ha seqnicloruro di 
Ferro, ossia iV CP-\- vapore acqueo, ossia 3IP0-\- se- 
sqniossido di Ferro, ossia F*Cfi-\- acido cloridrico: ossia 
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Ferro specnlare: in fatti Lt «rr.in.ie |ivevalei]za delle tacce 
terminali rende i onsfalli siiiiili a lainme ustiisc. lucenti 
come specchi metallici. Se ne nuvieue presso gli antichi 
valcani dell' Alvei^na e lu qnalche luogo de PireDei. Pu- 
tenti filom ài Oligisto ai trovano a Langbuuhytta e a 
Norbeti; nella Svezia, a KrageroS ed Arendal in Norve- 
gia, a Oellivara in Lapponia, a Framout in Lorena, nella 
SasMinia, Boemia, Svizzera, nell Hartz e nel Delfinato. 
Celebre à l'OligìBto a rote dd 3. Gottoido. Nel Brasile 
nua specie di roccia detta Ital)ente e prevalentemente 
compoata di Oligisto micaceo e lamellare. Saa composi- 
zionfi e SUOI caratteri. 

0— iì r— -0 ei I, ie T tiil tme H ih e FDm 
buedriclie; ili diire^za =S, 5.. .G; <ii de.iaità =4, 5.. 5. 2: di 
color ffigìo di acciaio; di lucentezza metallica. Al cannello 
e infnaibile,' con boi^ da vetro giallo, verdastro; polve- 
rizzato,. à solubile nell'acido cloridrico a caldo 

Olivenite. dal colore verde-oLva di questa spe- 
cie miiieralp. Onesta v:ineta dt Arseniato di Eame ap- 
partiene a.h !:Oi.'ur.da tlatìse. ordme quinto, famiglia ter^a. 
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As=31.7. PA— Cd— uS..I, /f— 4.4; tnmefiica: 
di durezza =3: di densità =4.1; di colore verde-oliva, 
spesso traente al bruno,- di lucentezza vitrea, adamantina, 
pelliicida. Snl carbone deflagra, svolge vapori arseniali e 
produce un gìohetto metallici ~ 
Bi copre di una scoria rossasti 

Opìile, dal gi-ec(j oju . vul-i. a=]-,oL(o, o allattcìn. 
mutare.- a motivo dell inilt;.(;i-;ii,;ii oiie pn^scnta U Opale 
detta nobile. Appartiene ;ii iiiiiier;ili Ji ijniirta classe. Silice 
opèle, Zeasite. Stiliolite, Idrolane, Kcsinite ec. di tutte 
queste varietà la più f,niii,il;i, v. iDjiÉds nubile. Questo mi- 
nerale é aS^tto incii^italliKp.ÉiLile. cnntiP.ne vana quantità 
d'acqna, e si trova associato alle rocce eruttive e serpen- 
tmose. Il suo processo pare essersi originato per déposi- 
ztona della silice allo stato gelatinoso sotto 1» forza di 
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elevata temperatura e ui [rrnnic ijiTiM-iumv j,ni.iiiiiU! nu- 
bile, molto ricercata<; iirfL'i:ii;i. iiìiniii- i;i • iiiin;ii tu- 

juiisainie acrripolatnri' ai iiiiiiiith lU rm iunntn. 

meraviglioso « ^raai'V(iii;i;iiiiii) sfuicu m kiih imiiii ruiovi o 
bellÌB£Ìme iridesceil/.i'. iia \:ir\n vciiiriii'iii.i: iidìiui in unire un 
canestiino di carissime gioie, un aDiicni la stimavano pnr 
molto e la cbiomaviuio acuitix mintili, un uaaie nonna 
propiiameate detta u ui mi manco ui iitme irasimrenie a 
viviEsimi riflessi; l'Opàle ai luoco aei MeBaico presenta 
tuia tinta quasi tmlfonne di un rosso giaciuto a nflesai 
gialU di fuoco; l'Op&le arieccluBa. di TJnghena mette in 
mostra de'vaf^t riflesBi iridescenit: la mezza-Onàle di 
Werner poi è di un uiauco miiizuioao m;ìaa ajcun riuesso 
di sorta. Questa pietra-gemma s incontra m umruena a 
Cserweuìtza; si rinviene aiie isoio iu:mi. iioniii) Tiroven- 
goao eaeroplarì bellissinii.- iw wumi montii'i in /jniiiniiii 
e di Gnatimala. La unaiesi costuma hivioavin mi amiui- 
ilorla, cioè a snperfioHi uonvesaa non iii^ i \uu:i. \.:< \- mi- 
cia ne possiede due nei vnioru tii iiim >: m. uim iinr.' ii 
gabinetto mineralogico iii Vienna no niwtiionu uni lunua 
più di un decimetro e di circa sei centimetri e mezzo di 
spessore, stimata oltre un 1, 000,000 di lire. La fu impe- 
ratrice Giuseppina ne possedeva una bellissima, sopran- 
nominata ì'Tneendio di Troia, a motivo dei suoi vivi ri- 
flessi di fuoco, tli grandbsinio pregio. Sua composizione 
e suoi caratteri. 

^1=^93, 90. //=6, 10; di durezza =5.-6; di densità =2; 
di colore bianca, se pma,* di lucentezza grassa, vitrea, 
translucida, iridescente. Al cannello é infosìbile, ma svolge 
vapori acquei e s' imbianca perdendo tatto il suo pregio 
dell' iridescenza. 

Ox*0» dal latino (wrum. Appartiene alla terza classe, 
Metalli nativi. L'Oro allo stato naturale differiace astiai 
poco da quello già modificato dall'arte/ oude esso è faeil- 
mrate rìconoEcibilu al suo color giallo lucente caratteristico 
ed al suo peso. Assolutamente puro però non si trovo mai 
in natura,' infatti il minerale più ricco di Oro può conte- 
nere fino al 98 per %, scendendo giù fino al 60 per %. 
Questo prezioso metallo è molto difiiiso in natura, luiche 
le Kriti, e le Calcopiriti lo contengono. S'incontra aUe 
16 
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pepiti. Spesso SI niiveuguno delle piccole masse di Oro 
cristallizzato sotto forme di deodnli, o fekiformi, o reti- 
colate 0 lamelliformi. Molti fiumi del Nuovo Continente 
travolgono ne" loro alvei grani e pagliette di Oro, come 
anche i fiumi del Vecchio Contmeute/ nella nostra Em;opa 
e1 trova infatti nelle sabbie del Reno, del Po, della Dora 
Baltea, della Sesia, del Ticino ec. Famosi giacimenti 
aurìferi di grande importanza sono iu America per il 
Chili, il Perù, la Bolivia, il Brasila, la Colornhia, le 
Gniane del Sud, la California, il Messico ec. Se ne trova 
nell'Aral e nell'Altai, in .Siberia, nella Guinea, iiell'Abis- 
aiuia, nella provincia di Sofkla, ntl JIo-zaiul)ico e Ìd di- 
verse altra rnL:if.T,i .Idi'Afrifa, h:x .Nuora Galles dol Sud 
e k pi-oviJHTi Vil((>ri;i in4l'.\ii!^[,alia m-. (jom.ieiie, come 
pure lii provincia di Aueldaud uella Xiiovu 7,iilaiida; la 
Tran silvani a in Eurnpa e divKise altre rogioui. Celebri sono 
in America i;pecialiiii?iit« le cos'i dette Alluvioni aurifere 

0 Lavaggi d'oro i tiuali da si soli somministrano il 9 per % 
del metallo annualmente. Questi depositi alluvionali Bono 
sempre in dipendenza di sistemi montuosi, ne'qu^ vi 
sono filoni o vene o compenetrazioni aurìfere. Al jfesBico 
ed in California si son trovate pepiti di oro puro del peso 
di più chilogrammi. Sna composizione e suoi caratteri. 

Aa. con tracoe di Aff. Cu, Fe, eo.; mouometrico; di 
durezza ^^,5. ..8; di denBitjt=15...1^, dt color giallo; di 
lucentezza metallica. Al cannello 6 fusibile.' solubile nel- 

1 acqua-regi a. 

Oi'piilKMlV.O . ibii lanini i„!,-iiii, i,.'/.,ir,ifi'.,>ì . ;i 
motivo del color giallo d oro che prcsi'iin quello mine- 
rale. L" Orpimento, o Arsenico soliornto gi.-illo, appartiene 
alla seconda classe. Rarissime volte si trov.i in cristalli 
ben definiti e regolari, la sua poca durezza contribuisce 
a sformarli.' e di facile sfald.'ktura ed accompagna ne auoi 
giacimenti il Benlgor. Si eutrae li minerale daU Ungheria, 
da MoldaWb, da Tajowa, da Et^mck, da Felsobaoj'a, dalla 
Turchia asiatica, dal Hesaico, dalla China ec. Si adopera 
nella pittura pel ano splendido color d'oro. Sua composi- 
zione e suoi caratteri. 

1^=39,10. Aj=Q0,90; frimetrico a Bfoldatura lateraìe;- 
di durezza =1, 5/ di densità =3, 48; di color giallo do- 
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rato; di lucentezza inetaUolJt;:i, trai > s lue idu. Li tubo cliiubo 
fasibile e volatile; ìd tabo apoito lirncia itvolyeuJo vapori 
di acido arscuioso," 1irnciii ani c:il1jdiib cou li.imraa amura; 
il deposito tlie si ha cristallÌKiato per Kulilim.izione è di 
color giallo, mentre quello dal Reiilgar è di color roiao. 

C^rtose^ dai greco orihos, diritto/ in relazione alla 
forma diritta che assumono i cristalli di questo minerale. 
Appartioae alla quarta classe . 'fìuniglia de' silicati . tribù 
de' Felapati. Molto difiusa ò la Ortose nelle rocce eruttive 
di tntte le specie ed ha molte sotto-specie e varietà da 
essa dipendenti.' la mia base alcalina predomiDante o la 
potassa.' onde ei distingue dalI'Albne in cui prevale la 
0 1 I ! I eli e pn I 11 -il Sin 
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gneiss, conglomerati oniriiiaiisi per «ecomposizione iii roc- 
ce felspatiche. apesso crisiajlmi di Ortose nvestono le cavità 
delle geodi o tappezzano le fenaiture della rocce. Scelti 
esemplari provengono aocora aa Baveno . sul lago Mag- 
giore, dall' isola dell'Elba, da Elliorren. da Carlabad ec. il 



da Lamnitz nella 
a Tirolo. dagli alU 
ma e ua mille altre 



moolora. se pura, vnnauile.' ui lucentezza e tra.sp.irenza 
perlaceo, vitrea, diafana. Le sue diverse varietà fondono 
al cannello in una specie di vetro bolloso iranslnoido: gli 
acidi non l'attaccano. 



l'a.nU'te , da San Paolo dtl Labrador, dove prima 
fu mccolto questo minerale; questo nome gli fa imposto 
da Werner, é desso una varietà d' Ipersteno. Qnesto nome 
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poi Jeriva dal greoo yaer, sopra, e sthenos, lb^zl^ a motivo 
della sna durezza eh' è maggiore di quella dell' Omeblenda 
con cui auJò confuso,- la sola iuJ,i.gÌQe ottica il fa distin- 
guere dal Diiill.i^'io. Apparticue alla quarta classe, fami- 
glia de' silicati, liiljù da' l'irossoiii. Hi rinviene in cristalli 
imperfetti e in masse laminose nelle Iperìti all' isola di 
San Paolo nel Labrador, nella Norvegia, nella Safflonìa, 
ueli'Harfz, Tirolo e altrove. Sua compoaizi<me e saoi 
caratteri. 

Si=51,36, jli'-;=21, 31 Fe^21, 27 (Ca, Mh, ec.) =-5,06; 
trìmetrica a sfaldatiire laterali prismatiche imperfette; di 
durezza =5...C; dì densità =3, 3; di colore giallo di bronzo, 
verdastro, bnmo; dì lucentezza metalloidea, translncida. Al 
cannello difficilmente fonde in tua specie di smalto bm- 
nastro, talvolta mt^^netico. Alcmie varietà danno con bo- 
race nna perla verde; gli acidi non l'attaccano. 

Pelcurano , da! tedesco pedi, pece, e Uranio. 
L' Uranio fu scoperto da Klaproth nel 178!), epoca in cui 
fn dedicato Ìl nuovo metallo. Il Pekuraioo poi, clie ù l'os- 
sido di Uranio, fn cost chiamato da Beudant II Peknrano, 
Fechblenda de' Tedeschi, appartieoe alla terza dasae, ór- 
dine quarto, sali, sott' ordine eecondo, sali di formola ge- 
nerale KO-j-B'O', famìglia miica, Alluminati, Feiriti, 
Manganati ec divisione prima, Anidri. H minerale s'in- 
contra compatto, testaceo ec. ne* filoni argentiferi di Saa< 
Sonia, Boemia, Contov^ia eo> Sna composizione e snoi 
caratteri. 

0-=15,2. £^1=84, 8; se puro: monometrico,- di durez- 
za -"5, 6; di densità =6, 4; di colore grigio-bruno, rossa- 
stro,* di lacentema snbmet^llie.i resinosa. Al cannello da 
solo à infaaibile/ colora la fiamma esterna della lampada 
ad alcool in verde, t«mto con la pinzetta a punte di pla- 
tino; con borace fonde in vetro giallD di bronzo, che ad- 
diveuta verde nella fiamma di riduzione. 

FeT^cIztsia, dal greco ^ei-i, inforno e claù, rompo 
a motivo dello speciale clivaggio di questo minerale/ que- 
sto nome gli fn imposto da Scacchi. La Periclasia à un 
ossido di m^neaia e appartiene agli ossidi della terza 
classe dì formola genetsl» BO. Si rinviene cristallizzata 
la Periclasia tra le Dolomiti rigettate dall'antico Somma 
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uelle Tiomanze di Napoli ed m qnakhe altra località. Sua 
composizioae e bdoi caratteri. 

Mg COD tracce di Fé-, monometnca a sfitldntnra esae- 
drica, mediaate clivaggi che possono aversi lutomo ^li 
angoli del minerale.' di durezza =6.- di densità =3. G: di 
color grigio : di lucentezza translncida. Al ciinnollo e in- 
fuBiliLle: si scioglie lentamente a fre.ldo nell'aculo mino. 
p;u rapidamente a caldo. 

3E*endoto, dal greco peri, intorno e deo. legare, 
circondare, per alludersi al modo come si trova qneato 
minerale circondato e awilnppato nella posta delle rocce 
basaltiche . pegmatitiche e nelle sabbie e triS vulcanici. 
Appartiene alla ([uavta classe, famiglia de Bilicati, tnbb 
de Pendoli e delle Feuacbiti: questo ultimo nome denva 
da! greco pkenachtzo. inganno: a motivo della grande flO- 
migiianza che presenta questo minerale col Quarzo. Il 
Pendolo si considera come tipo di molte varietà. In SU gU 
estremi delle arene aurifere nel terreno erratico di Lom- 
bardia, il Pendolo si trova m jjiccoli iraramentl. Si rm- 
viene in copia tra le rocce del monte Somma e nella 
spiala di Torre del Greco spar.se nella sabbia. Al Pen- 
doto granulare di color verde-oliva si da d nome di Oli- 
vina: quando trae al giallastro o ali aureo, si denomina 
Crisolito, dal greeo crisos. oro e hihoi. pietra. Sua com- 
posizione e SUOI caratteri, 

51=42. 17. M<j='j1. J3: trimetrii^o a staklatore lateiali: 
di dnrezza =G.G...7.' di densità ==3. '1.- di color verde, 
giallo, bruno." di lucentezza vitrea, dmlaiia. AI cannello e 
infusibile.' con sai di fosloro da reazione di silice ed alls 
volte di Ferro, con soda fonde in iscoria bruna.- o soinbile 
negli auiui cou uepusiio ili Bili:;tì ano suiLu gelalluuw. 

Petalite, dal greco pclalos, foglia e lilìias, pietra; 
a cagione dello sfogliarsi di questo minerale nella dire- 
zione di un clivaggio. Questo è mi silicato non ancor ben 
definito; si ha corno probabile la se^'ueute sua forinola 

(Li^-{-Al') Si" con cui si esprime approssimativamente la 
sua composizione qualitativa e quantitativa. Al cannello 
fonde in nua specie di vetro biancastro; colora la fiamma 
in roseo e gli acidi non l'attaccano. Fare che il suo modo 
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di anstaUizEozione m nfensija a ano dei 



luiiiKiiijjn mia tiiii il\i,k iriuiiiei anire . Jiiaiinrtiiiio aii min 
Aimosfenca. aQLtiiissimo e maiieaoiiissimo. loattaccabiie 
di^ii acidii che- solo si scioglie neiracqua-regm come l oro. 
Apptirtienf) olla classe de uauvi. oi uova in piccoli grani 

meccani cameii ce aiieraii. simui a. g^rossojaiini subbia. Ricchi 
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Colombia è di Borneo nell'Arci nelagu asiatico. A Minas- 
OeraSa nel Brasile si Lrova ueiie montame d' Itacoinmi 
iQ una specie di roccia schistosa-micacea. la qnale negli 
Htraa più BnperficL.ui ra passassio ai area; da Itacoimni 



uitjmiiiLi uLi ieio lu ucoluiv;! uuim &d\>i aissiiimmio liei 
Rame grigio in relazione con calcari metamorfici; Ebel- 
mann poi oònferinava tale scoperto. Techamacher analiz- 



zando l'Oro della Cnlifonita, trovò che conteneva u 
tevole qiiantitft cJi Platitio. e circa nn ilecimo im oc 
quelln che si esime dalle mmiere iiurih i ' iL 
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sfLitt Knw no D Ur cri itr vile Dcora il Pia 
(mo Tielie snlihie .tiiritiirii ilA Kctki. Sua composizione e 
snoi ciiratteri. 

/'( con tracce di Le. Ti-, ec monnmeirico.- di diirrezza 
=4,, .4.5: di deDKÌtii=21.5.- ili color {infoio d';iccìaiot di 
lucentezza metallica. Al camello Hifiisiìiil^. nia toude al 
cannello ossidrogeuicu: Mthiliile iidl'Ficr]ua-iv..'ia. 

I>lci'osniina . Jal grcc.) picros. amaro e mina, 
lìuiiiera; mimerà amara ; a motivo ilei aapore amaro e 
argilloso die svilupjìa quealn imuer.ile umettato. Appar- 
tiene alli quarta clnaKe. tamigha de bilicati, trilm de Mer- 
petitiiiL Si trova cnstalliranto in mnsse bacillari. ìurnsl- 
1,-m ec. nelle miniere di Ferro di Pressiiiz in Boemia kl-. 

5i=o4. 8. Ma=d6. a //=8, ii: trimetrica a slaldatura 
basale e laterale; di durezza =2. ,)...3; di densiU =2,5..5,6; 
di colore bianoo-verdaatro, verde-bruno: di lucentezza vi- 
trea, transliicida, perlacea. Io tubo chiuso svolge vapori 
acquei ammoniacali e si annerisce; al canuello annensce, 
poi imbianca, indora e non fonde; con sai di fosforo lascia 
scheletro silicico; con soluzione di Cobalto diventa di color 



Fìcnìte , dal greco picnitis , densità, e 
motivo della densità di questo minerale paragonata a quella 
del Berillo, col quale fu scambiato. Vedi rFopn^io. 

rirn-i^ir-ite. Vedi ATg-ii'itrose. 

l'h-ito, il.d !iri'iu> pijr. fuor,,; |ie.- Li .^i^ione clu 
qii;;=[o minoKiic pi;r<Jife,i l'ou l'.accii.-jtM scinl.ilk. La Pirite 
iletlJi altrimculi, Ferro solforato, Pirite gialla, Pirite mar- 
ziale, alludendo al Ferro che contiene, il quale metallo fa 
dagli antichi Alchimisti dedicata a Marte; appartiene alla 



seconda cinese e si connidera come tipo de' biBolTurì dd 

medesimo «latemn. La Pinte, che spp^o naplende come 
rOro t! unti ilellj più fiei|i:emL e lien caratterÌMatfe specie 
.ta. li celebre 

11 1 I[ 1 / 1 F t cubica. I suoi 

cristalh sono allo spesso L'eniiii;iti. E sparsa in gran copia 
cristallizzata, concrezionata in piccoli cristalli, in masse 
compatte e m psendomorfosi. Bellissimi saggi provecgoaD 
dalla famose miniere di Rio nell'isola dell'Elba; da Tra- 
versella e Brezzo in Piomonlfl: dalle miniere di AlaÌB in 
Francia; da quelle della GoruOTadia. del Derbyshire, di 
Abton. di Moore ec. in Inghilterra: da qnelle di Kong- 
sberg nella Norveaia; di Persberg e Fahlun in Isvezta. 
Bellissimi sono pure gli esemplari prorementi dall'Ame* 
rica dai giacimenti ferrifeii di Maova-Toxk, del Maraa- 
chaasets. del Connecticut, dftl Ftah e di mille altre località. 
Ne" sepolcri de^yli auticlii Peruviani si è trovata la Pirite 
lavorata a snperSoie piana e risplendente: onde Ta deaomi- 
suoi caratteri. 

S f / ( 4 d J rezza =6...6,5i 

di deusiui =-^u.' di colore giallo di ottone, di polvere bruna, 
nera; di lucentezza metallica. In tnbo ohftiBO svolge Solfo 
e poco acido solforoso.- al cannello fonde m globetto itero 
atcìrabile nella fiamma di riduzione, dando reazione di 
Ferro; è solubile nell'acido nitrico. 

Pirolxisite. dal greco pj/r. fuoco e lusù, decom- 
posizione: a motivo dello scomporsi di questo minerale al 
fuoco. La Pirolusite detta altrimenti. Polianite, biossido 
di Manganese: appartiene alla t«rza classe, famiglia che 
ha per formola generale R0-. Fra mmerali di Haaganese 
e questo il più importante e il più in gran oópta diStuo 
e il più costante ne suoi caratteri specifici. Si adopera spe- 
cialmente nell arte dei vetrai per rendere limpido e inoo- 
luro il crutallo : onde e detto comunemente tt^pOiK dei 
vetrai. La sua polvere e nera, le sne forme sono bacillari, 
ai:ii;olari, fibroso-radiate. Si trova coucrezionato, ia ista- 
latut! aUo stato amorfo. I suoi cristalli in filoni attiaver- 
aauif antiche rocce eruttive e metamorflohe. Notevoli sono 
i filoni di Pirolusite ad Eigersberg ed Ilmenan nella Tu- 
ringia, nella Westfalia. nell'Hortz. nel Devonshire, nella 
Tranailvania ec La Firoliuite amorfa, reniforme e terrosa 
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SI rinviene a Romniicclie m Francia accoropognata dal Psi- 
lomeUno. dsllo Spato cnlcareo e ilalla Bantina. ona com- 
posizione e SUOL cAr.ilteci. 

1/ T 11 a ne e 

pili 2 8 ii 

colore bruuo ai ferro.- di lucentezza metallica, cola e in- 
fusibile, ad alta temperatura si Bcompone e svolge Ossì- 
geno; con borace dà reazione di Hanganese.* trattata con 
acido obndrioo svolge Cloro. 

Firomoi'liH*. ilnl -.-roiv) (C/i-, iiKK'o, K morphe, 
forma.* alludendo al ii^iiunn uo (.-ht M-r..f ui.a nMcato mine- 
rale, che fnao ni cai.iu'ii.i i:i iriiiiuHii. iiiu-!!i) rafFra 



proi'eiiirono aa Hnejs/oat nella Bretagna, dalia Coraov, 
da Leaalnlìs at Iscozia. aalk Siberia, dalla Sassonia, da 
Foenixvilla presso Filadelfia nella Nuova America ec. H 
minerale sa. trova lu questi diversi guunmeiti associato 
alla Galena e alla Cerussa con altri minerali di Piombo, ' 
Da HofTEcrrntid noi Enscrau si trae la Mnscoide. cosi detta, 
perchu rassomiglia pe] suo colore al muscJiio: da Nussié- 
res proviene la Niissienw: questa vanetà di Firomorfite 
t lE f (Ifrt rtdllo- 

fi 1 i ì II I t ! e 



0 1 f/— 1 



u translncida. Alcaa- 



. questo minerale. Queste so- 
o trovate da Ha% disseminate 
17 
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nelle bve. a imi le oredette straniere; onde la vera origine 
del loro noni& I Pirosaenì godo silicati, i quali, costituì- 
Eoono da soli nu luiera tribù. Qnesta tribù eì compone 
(il quattro generi che sono 

1- genere, sotto cui si comprendono le specie esago- 
nali, che son ben poche; tipo il Eerillo o Smeraldo. 

2- genere. Botto cui ai comprendono le Enstatìti, 
Epecje trunetnche, 

3° genere. Botto coi aon compresi i Pirosseni propria- 
mente detti., mouoclmi. cui appartengono gli Anfiboli. 

4" genere. Botto oni si comprendono le Bodoniti, Bpe- 
cie tnclme. le qnali sono molto rare ad incontrarsi. 

Pel pnmo genere vedi Smeraldo. Il secondo genere 
comprende tEoBtatite. eh' ònn silicato di magnesia e spe- 
cie affini, come l' Ipersteno eo. H terzo g^ere,- vedi Anfi- 
bolo. H quarto genere, comprende la Bodonité, eh' d nn 
silicato di magnesia triclino. Bodonite deriva dal greco 
radon, iosa; il mmerale ai chiama pure Redolite, da rodem, 
e ] 11 rosa. Si rinviene nelle miniere dì 

gì 11 Kapnit e Nagyàg in Transilvama; 

come pure ni variu località della Fr.iacia e della Siberia. 
Se 1 id Ah nella provincia di Torino, 

ed a (jumcmetto nella provincia d' Ivrea. 

1 •iv'n i l.«s, il 1 »T'elinittó, dal nome del capitano 
Prehn, che prinio acoperse questo minerale; e il nome 
glielo impose U enipr nel 1780, quando il capitano Prehn 
Io porto in Europa dal capo di Buona Speranza. La Pre- 
nite. detia pure Crisolito del Capo, Koupholite, Edetite, 
ClitoQite. appai tiene alla quarta classe, famiglia de silicati: 
tribù delle Zeohri. In questa tribù la Premte o la specie 
più abbondante. I buoi aspetti sono svariati esimi; si trova 
sempre in connessione con le rocce eruttive. I cristalli di 
qnesto minerale bitmirangODO la luce energicamente: ha 
due assi elettrici, di oat l poli analoghi sono nel centro, 
gli antiioghi alla estremità della bradi idi.igonale. Quando 

milionari a strnttur.i, lilirosD-r.i.nnlT. L.-i. v^riet:! concoKle 
detta di JlaUy . rappm^ 1 i,l n/a un 

piccola conchiglia bivalvn. lu lorza disila compenetrazione 
di due cristalli tabnlanfurme. Belli saggi cristallizaati pro- 
vengono da Sterzing nell' Oissana e dai MonEoni nel Ti- 
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rolo. Se ne trova pure cristallizzata iu varie località della 
Scozia, come Ol.incow, Stirling ec. Se ne rìnvieue nel Con- 
necticnt a jriiUlli;towu, Farmigton, ec. Le varietà globose 
e mammillonari a' iacoutrano nelle rocce trappiohe e am> 
gdaloidi, e sulle pareti <)e' fìloui, mmo e tetto, nelle rocce 
cristalline felspaticlie e serpentinoge nella valle di Fassa, 
nell' Oberstein, nella Moravia, nella Boemia, nelI'Harte, 
ne' Pirenei, nella 14'om^a, nell' Irlanda e presso il Lago 
Superiore negli Stali Uniti ec Sua composi^uone e anoi 
itaratteri. 

Si=43, 6. 77=24, D. Cii=21,\. //=4,4; trimeUica a 
sfaldature basali più falcili a\ clivi^^^gio, meno facili le jiri- 
smattohe/ di durezza =6. .,7; di densità =2,8. 2,9; di 
color bianco, verdastro, grigio, verde-pomo ec. di lucen- 
tezza e trasparenza vitrea, diafana, tran elucida. In tulio 
chiuso svolge vapori acquei; al cannello rigonfia, si sfoglia 
e fonde in vetro bolloso; calcinato è meglio attaccata dai- 
Tscido doddrico e depone ulìoaallo stato gelatinoso. La 
varietà compatta di Edelfora in chiamata Edelite,- l'altra 
varietà detta Prelmitoide; la Cloraatrolilc, che ra^miglia 
alla Malachite, si rinviene Knlle C05te dell' ìkuIìi Reale nel 
Lago Superiore: in finii In V;n'\:-iiiiitii i-ì lirn.i pure in 
quest'ultima locniit.'i in nui-i-t' ^riEainInti t liLiiii'Ilai'i, tran- 
slncide, di color roseo, duriasima. Tutte queste varietà si 
rapportano per composizione ali:t l'relmìte. 

Q 

Ctniw-zo, da / 17 de L t SI 1 1 i- 

inici. Ordinariamente si ila il nome dx wuiirKo a Tre va- 
rietà soltanto dette: Quarzo laUno. resinile, iditiiso. Tutte 
qneste specie dì Quarzo sono infnsibdi. Il Quarzo ialino 
detto altrimenti. Cristallo di rocca. Criafallo di monte. 
Sìlice pura, Cantolite ec. appartiene ai minerali di quarta 
classe. Spesso i orìsiaiii ai questo minenue, sterminato- 
niente abbondante nulla superficie del globo, offrono delle 
beUisùme geminazioni e delle tremie. Il Qoarao per at- 
trito è fbsforesceute,* confricato si elettri^ positivamente 
con tensione poco durevole ed occnpa il settimo posto 
polla scala discendente delle dnreae stabilita da Uohs. 



I suoi oristolli ofTrouo delle strie caratteristiche. La sua 
fonsa ciistallogenica è moìio potente, carne si rileva dalla 
(Mutante permaneuza <1el tipo bus esagonale,- malgrado le 
808 evariatìasime modifioazioni. I suoi BrìstaUi hanno la 
suBcettività di acquistale moli coundereroli ; in fiitti la 
piramide di Quarzo ialino che bì ammira nel Museo di 
Storia naturale a Parigi, quasi perfettamente ^goua, rag- 
giunge un metro in altezza e larghezza e pesa ben 400 
cbilogrammi: fu rinvenuta ne' monti Fischbach nel Vallese. 

II gruppo di cristalli di Quarzo che possiede il Museo di 
Napoli pesa 500 chilogrammi, nel Ariiaeo di Roma vi è 
uu cristallo gigantesco di Qii;irzo del peso di 300 chilo- 
grammi, negli Stati Uniti uu altra crÌÈta,llo proveniente 
da Waterbury nel Maine, pesa oltre G5 chilogrammi ed 
è alto 6 ceotimetri e lai^o 45. Ma i più belli esemplari 
di duro Quarzo bì estraggouo dal Madagascar e dal Perù, 
e sono molto preziosi per fabbricarne ienti, le quali sono 
nettìssime e mantengono l'occhio fresco. Ne' tempi audaU 
i cristalli di Qnano di certa mole ai lavoravano a rilievo 
con fignre e rabeschi oon arte veramemie ammirabile, stan- 
te m gran aorezza della sostanza: di quesu o^em. pre- 
ziosixKiiiii ner j aruuii iixviiro. si u'ovauu ora coiiNervaii nei 
Musei di Parigi, Firenze, Napoli ec. Si tagliavano anche 
jnijiro ìiv.i- Tiiiriiirii, e iicr iii LTauiiu iiuiirojia a mcuu^rikre 



0=52, 98. Si^il, 02; esagonale; d 
densità =2,6; incoloro, se puro, sovei 
giiezza uuio oa diversi ossiui raeDaiiici 
e un uiiire sosijuizc, innrco cui imiiu ii 
me: di luceoLezza e trasparenza vitrea , 
neiio è infosibiiei con soda lonaein veir 
fluondnco r attacca. 

Rame, ia latino a^mtm, nome derivato da quello 
dell'isola di Cipro, Cuprot in greoo; donde gE antichi il 
traevano. Il Rame appartiene alla terza classe, all'ordina- 



de' Dativi come si trova n^e ene miniere cuprìfere, a bì- 
migliaoza dell'Argento ec. Il Bame natÌTo deriva senza 
dabbìo dalia scompoaizioDe dì altri minemli che lo con- 
tengono e BOvra tutto dai cloruri e solfar! di fiame, con 
coi il metallo si trova sempre associato. Nelle miniere 
cnprifere però il Baine nativo forma sempre la parte ac- 
cessorio; mentre nelle miniere di Argento, questo allo 
stato nativo può considerarsi parte principale. I celeliri 
giacimenii del Michigan presso il Lago Hnperiore nella 
Nuova America formscono in gran copia Rame e Argento 
nativi. I due metalli, meccanicamente associati, formano 
de potenti filoni a ganga calcarea attraversanti rocce trap- 
piche. amigdaluidi. conglomerati e arenarie per una zona 
di 50 a 60 ciiilometn. Il Bame si presenta in grani, in 
filamenti, m groppi cnstallmi, in lamine ed in masse e- 
normi,- in fatti quella citala da Link è del peso dì 2616 
chilogrammi.- quella ohe figm'ava nella esposi^one di Lon- 
dra, pesava 2600 dulogrammi, quella che sì consèrva a 
Waahugton raggiunge il peso di 3300 chilogrammi e ul- 
timamente nella stessa località si son trovate mataa dì 
Bame nativo di oltre 10000 chilogrammi di peso. I cri' 
stalli di Bame presentano spesso la Emitropia, come si 
osserva m quelli che provengono da El;,aterinebourg, Tu- 
TJinsd!. Mische-Tagiisk ec. in Siberia e dalla Coruovaglia 
in Inghilterra. 11 Rame nativo cristallizzato si rinviene 
ancora nelle amigdaloidi dell' Oberstein, delle isole FeroB 
ec, nelle serpentine cuprifere in moltissimi luoglii. In Ita- 
lia le miniere cuprifere di Toscana, dell'Elba e del Bolo- 
gnese contengono il Bame nativo in lamelle, in dendriti 
e lo masae comparte,- proveniva in fatti dalle miniere cu- 
prifere dell' Elba una mossa di Rame nativo figurante 
all'esposizione di Londra, dei peso di 18 chilogrammi. Può 
contarsi che da tutte le mmiere cuprifere del Globo, si 
versano annualmente oltre 20 milioni di chilogrammi di 
Rame in commercio. Sna composizione e suoi caratteri. 
Cu: monometrico. ma fatto cristallizzare per fusione 
e. b 1 d I 1 ufo; di dnrcMìi =2, 5.. .3; di 

.!.) ru.iljili',, i-.i[iitddando si 
copre di ossido nero; u solubile liell'acido nitrico ec. 

X£ealga.r, con questo nome Lemery e Danbeuton 
indicarono il solfuro rosso di Arsenico. Il Bealgor detto 
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altrimenti Biaigallo, Aisenico solforato rosso, Sa&daraca; 
appaitiene alla eeeooda dassey è questa una specie anica 
de' bisolfuri monoclini. Si trova ordiDariamente in cristalli 
prismatici, ricchi di taocette, di color rosso-aurora, diafani, 
translucódi, fra^lissìmi, dovati ad un processo di buIdIì- 
mozione nei crateri vnlcanici e nelle solfatare. Tale pro- 
cesso ai continua tuttora ne'cratfìri del Vesiivid e dell'Etna, 
nella solfalara dì Poj/iioli e aiUi Gnudalup^i, Joi'ù cbia- 
mat« il Realgar che sì forma tuttodì, sù//b iviso; io etessa 
bì osserva Ìii altre località vulcani eli e. lìellì eaemplari cri- 
stallizzati provengono da Kapnik, Felsobanya, Nagyìig eo. 
ia TrauBÌlvania, associati ad altri goKuri; in cristalli sparsi, 
ra^nippati, concrezionati e in druse si rinviene nelle mi- 
niere di Schneeberg in Sassonia, di Andreasberg nell'Harla; 
di Joachimsthal in Boemia,- di S. Marie-anx-MiceE nella 
catena de' Vosgi. Nelle dolomiti del S. Gottardo si trova 
contenuto in forma granulare o In vene cristalline accom- 
pagnato da altri minerali affini, abbonda pure in forma 
ferrosa. Tanfo il BeaJgar quanro l' Orpimento si adoperano 
ndla pittar^ ma la scienza sta provvedendo a torre via 
dalla tavolozza de' pittori tatti t colori velenosi a base di 
Arsenico, Piomlin ec. ed a Ko^litnìre colori innocni e di 
tinte ugualmente iii lli.- o più stallili, Suu composizione e 
suoi caratteri. 

S=31. 4s=G9,- monoclino a sfaldatura prismatica/ di 
durezza =1, 5...2; di densità =3, 56; di color rosso-aurora,- 
polverizzato, giallo-arancio,- di lucentezza resinosa, niefal- 
loidea, diafana. In tubo ohiiiso foade e volatil izza,- in tubo 
aperto brucia e svolge vapori di acido arsecioso; brucia 
sul carboDO con fiamma azzurra; sublimato ò rosso. 

Xi.li bel lana., dal latioo, rosso: questo nome 
fu imposto da Breithaupt a un minerale avente l'aspetto 
di una Mica bruna-rossastra, opaca, tenera e di lucentezza 
madreperlacea. La Rubeliaca adunque ò un silicato che 
va in appendice al gruppo delle Miche. Si presenta ordi- 
nariamente in forma di lamine esagonali, di color rosso- 
bruno, nella sìenite di Honzoni nel Tirolo e nelle rocce 
trappiche di Schima in Boemia e di Zwickau in Sassonia. 
Le lamine di qnesto minerale però non godono della fles- 
sibilità propria delle laminette di Mica; ciò si attriboÌBce 
ad una sorta di alterazione dello stesso per forza pluto- 



Dica. A Schima si rinviene nssocinta a ctiatalli di Angile. 
Sua composizione e snoi caratteri. 

5t=45, 00. A^IO, 00. /fl=20, 00. C^IO, 00 (lì, Na) 
^10. 00 matene volatih =5. 00. Come ei vede per la Rn- 
bellana. molta altre specie di Mica per ultenizioae sofTerta. 
possono considerarsi come im grippo di silicati a parte. 
1 qnali si conoscono sotto i s^nenti nomi: AstrofiUite. 
Gonmdofilhte. Damoante. Difomte. ConmdeUite. Glug- 
mannite. Efesite. Enkaraptite. Enfillite. Emenlite. Mar- 
garite. Oilbertile. Sencde. llaatolite ec. 
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simi eil enormi crii!t:Llli di Rutilo prò vengo no dalla Geor- 
gia, dalla Virginia e dalla Nuova Carolma negli Stati 
Uniti. Scelti saggi provengono ancora dalla provincia di 
Boa-Vista nel Bramile, dalla Soinmasierra in Ispagna. da 
Bosenan in Ungheria. B Rutilo bi trova m foime acicu- 
lan e ct^nUan elegantemente cristallizzato, ed anche in 
masse compatte nel Tirolo. nel S. Gottardo, nella Savoia, 
nel Piemonte m Val di Lanzo . nella Sassonia. Boemia. 
Norvegia ec. Abhonda nelle peirmatiti ih &. ì:rie:x presso 
LimoL-es in Francia. Dal Brasile, dal Madagascar, dal 
&. Gottardo, dall isola di Gevlan ec. provengono de' cri- 
stalli di Quarzo contenenti nel loro interno trasparente 
quantità di Ulamenti capillari e acicuLtri di Rutilo di un 
gradevole effetto: onde la pietra acquista il carattere di 
vera gemma e dicesi Quarzo capel-venere . o capelli della 
r^ino. Il Rutilo :{i adopera a colorare in giallo le por- 
cidlane. Sua composizione e suoi caratteri. 

0=39.02. 2'i=(j0.9«: dimefnco a sfaldatura laterale, 
di dnrezza =6...6. 5: di densità 2: di color rosso-bruno: 
ai mcentezza nietainca, adamontnia, tiansincioa. ai can- 
nello solo non fonde; con borace dà vetro iosso.^iacinto 
nella fiamma di otmdaziano. 

s 

Salmaroj nome dato dal Bendaut al Salmarino, 
cloniro di sodio, Salgemma, Sai cornane ec. appartiene 



alla prima claBBe, Binarli semplici dou ossigenati, famìglia 
seconda della forinola generale RM. Questo minerale è il 
pid imporlante del gruppo del Cloro, esso è abboudantis- 
SiTvici in natura. Ora ai troi-a iu vnste miuiere alio stato 
e ria talli libato presso clie puro; ora conteneute parti varia- 
bili di solfato di calce e di soda; à molto deliquescente, 
se associato al cloruro di magnesia. Le acque del mare 
ne contengono da! 2 al 3 per %, come pnre quelli di molti 
jìumi, torrenti e L^hi. In Fereia a Teflie, a T^aza ia 
Alhca ed m molti altri paesi, si adibiscano i parallelipi- 
pedi di una specie dì Salgemma cristallino dmissimo come 
matenali da coatrazione. Di qnesto minerale ei ba grandi 
depositi r^olan ed irrelati in diverse regioni del globo: 
I pnmi sono alternati da formazioni di rocce sedimentosa 
I secondi sono stati sospmti m alto dalla forza pltttomoa. 
attraversando diverse altre formazioni e formando delle 
vere montagne discontinue, protette contro le mtempene 
da spessi strati di areilla e di arenane. De pnmi depositi 
1( I ^ 1 T 1 it a ad A n 
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«era. nella Francb, nell'Italia, ec. De' secondi poi ab- 
biQmo un ffrandioBo esempio presso Cardoaa in Ispagna. 
a Eex in Isvizzera. a Salzbourg in Tirolo ed il massimo 
tra tutti a Wieliezlia in Polonia. Quest'ultima miniera di 
Salmare è la più considerevole dell'Europa e del mondo: 
basta dire soltanto cbe la sua superficie quadrata e di 
33000 chilometri. Qneste immense miniere di Salsemma 
BOn coltivate eopra una lunghezza di 1200 metri dall' est 
all'Ovest, con la profondità di 110 metn. Hon si conosce 
con precisione lepoca della loro scoperta, sa cm corrono 
molte canose leggende.- quella che si sa di certo, à che 
eiano già coltivate fin dal dodicesimo secolo. Nel 1850 
produssero 972000 quintdli ài puro sale. Si calcolò cbe 
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di mille ingemmati colon alla luce delle fiaccole. Il Sal- 
gemma 6 veramente una varietà di Salmare, se ne distìn- 
gue per la mancanza di acqua di cristallizzazione. Vastis* 
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uel ^'nOT■o UuutiLute «'aìlmvt^, ,Suu iiuj.ipo.ki^ue o suoi 

CT=130, 7. .V!7=Sy, 3; moiiiinirtrien a fi fai J adii ra esae- 
drica perfetW," di durezza =2,- di deLsità =--2,, 2,5/ di 
colore bianco, se puro, variabile pei' nggiunzioiie di ma- 

diafaDa, translncida. Solubile nell'acqua a Caldo e a freddo 
il 37 per "/„,■ di sapore salato caratteristico,- scoppietta al 
fuoco se coDtiene acqua negl' iotersf iaii delle sue mole- 
cole; ò fusibile. 

Sa.lmìnco, Idroclorato di ammoniaca, Sale ara- 
■noniaco, dal greco ammoniaco»; iiome formato da ammón, 
perchè il minerale si rìcavnTa dolle circostanze del tempio 
di Giove Aminone, dalle sabbie (amno») della Libia, dora 
SI fonnava. come dicesi. per snbhmazione naturale, dalle 
orme de cammelli, nelle frequenti peregri naziooi fatte a 
que tempi. Appartiene alla prima classe. orJme primo, 
biuarii semplici non ossigeniti, famiglia seconda, tipo RM. 
Trovasi il minerale iu ma^^se fibrose, concrezionato . in 
cr tali I 11 lVe,u..o. ali Kt i n S E en 

ne. m liiriaiia e alriovu. bua composizione e buoi ca- 

CT=GG, 3. 11' .\=j;l. / (.- monometrioo a sfaldatura et- 
taedrica,- di durezza =1,5...2,- di densità =1,52; di co- 
lore bianco, so puro, o giallognolo; di lucentezza yitreEt, 
diafana, seiicn, E solubile,- svolge con calce 0 eoo alcali 
odoro ammoniacale caratteristico. 

Sassolino, acido borico. L'acido borico si trova 
sciolto nelle ncque de' lagoni delle maremme volterrane e 
sanesi iu proporzione di 1 fino al 2 per %. Se ne produco 
per oltre uu 2,000,000 di chilogrammi annualmects. Hoa- 
fer lo scopri nell'acqua de' lagoni di Cerchiaio e di Ca- 
stelnuovo; poco appresso il Mascagni lo trovò presao Siena 
nella sorbente di Sasso, onde poi si derivò il nome di 
Sassolino o Sassoliaa. Appartiene alla quarta classe. Com- 
binato alla soda forma il borace, di oni si fa si grande 
consnmo nelle arl^. Borace deriva dal latino Boran, e 
questo dal greco baj/, rumore, e r^i>nÙRi, io irrompo, 
scorrere/ in fatti il Borace sotto l'azione del oabre nel 
{>erdere l'noqna di combinazione, gonfia prodaoendo un 
18 
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leggero strepito,- poi si ridnce in wi liquido fluidissimo 

0 limpido. Il Borace è utilisaimo nell'analisi mineralogica 
]ier via secca,- in fatti esso possieile la preziosa proprietà 
ili sciogliere in sù gli ossidi metallici e di colorarsi dei 
colori proprii spettanti ai singoli ossidi. Una specie di 
Borace impuro detto Tinkai s'incontra nelle acque di 
alcuni laghi. L'acido borico si trova combinato a diverse 
basi, la Boracite è un Borato di magnesia,- si trova an- 
cora combinato alla calce, all'allumina ec Nel cratere 
di Vulcano nel gruppo di Lipari l'acido borico si sabli.ma 
in biaacbe pagUnole madreperlacee. ConoBchitiBunii sono 

1 li^aaì o Boffiicmi in Toscana, dove si produce l'acido 
borico. La zona de' soffioni si distende per oltre 30 obilo- 
met-ri passando per Monte Cerboli, Qistelnnovo, Monte 
Botondo ec Tutto il terreno di detta zona per laugo e 
per lai^ è attravOTSato da numerosi getti di vapori, i 
(juali salgono alla temperatura di 90 fino a 140 gradì, con 
variabile pressione nelle diverse ore del giorno, pressiooe 
che alle volte arriva fino a due atmosière/ onde i getti 
con molta violenza s' ìnnabano a considerevole altezza. 
Spesso in quella regione si trivella il terreno per avere 
nuovi soffioni, come si è praticato presso Travale un foro 
di 59 metri. Presentemente i lagoni di Monte Cerboli 
producono annualmente sopra 2, 000, 000 di chilogrammi 
(3000 tonnellate) di acido borico cristolKzzato, quelli di 
Monte Botondo ol-tre 400 tonnellate; e tatti sono in au- 
mento giornaliero. Si ritiene che l'acido borico esista an- 
cora nel Gejlan,' in Persia, nella Tartaria meridionale eo. 
e in Bolazione delle acque di alcune miniere del Foto«. 
n Boraice per le arti veniva prima in Europa dalle likdie; 
un tal commercio venne meno, da che si -trovò il modo 
di prepararlo con l'acido borico de' lagoni toscani. Sì ado- 
pera ancora il Borace nelle piccole operazioni metallui^i- 
che. Composizione e caratteri dell'acido borico. 

£=5d, 4. JI=43, 5; triclino a sfaldatura basale; dì du- 
rezza =1; di densiiìt =1,4; di colore bianco; di Incen- 
teeza perlacea, trasparente. Qol calore anbisce fiudone a- 
cqnea ; al caler losso dà vetro limpido ; à poco solubile 
nell' alcool, detta soluzione brociando dà fiamma verde. 

Saussurvlte, dal noma del celebre Sans»urre. 
Minerale spettante alla quarta classe, famiglia dei silica-li; 
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tribù de'Felapatà. La Saumtmte detta altrimeoti, Lehma- 
□ìte, JacU tenace, Felxite, debba riguardaisi come una 
varietìi compatta e teuacìijsinia di Labradorite. Essa unita 
al Dialiagio forma le l>elle Eofotidi delle Alpi, della To- 
hcnua, della Corsica, delb Stirio, della Slesia ec. Sna com- 
Ijusizioue e suoi caratteri. 

Si=40.'^— 24. aa^lO,-<. N>,^r,J>. F.'.-CJ). 
=3,7; tricliua eoo tracce di sfuldaUira, di dure^M =0; 
di densità =2.,. 3; di color bianco, rossastro, verdastro, 
grigio ec di lao^tezKa pellucida appena. Al cannello fonde 
diScitmente in ÌBinalto bianco o verdastro. 

Sobeelite, dal uomo Ad. o^bre Scbeele, oni fa 
dedicato d& Bendant questo minerale, il qntde è nn Tan- 
gstato di calca AppattieDe alla terza ckase; ordine quarto. 

Salì, quarto sott'ordine, sali di forinola generale dB B. 
Lft Scbeelite s'incontea orìatal^mta in Isvezia, Inghil- 
terra, Boemia, n^ Stati UniU ea Soa compodìzione e 
Booi caiatterì. 

IT— 80,6. Ca=l!>, -I; (rimefrioa a sfaldatura otlae- 
drica aontangok; dì Am-c7./.x -—h''-- ■'>; di densità =6; 
di colore Inanco gi:illii.~(iii,- ili luL-f.-ntex/a e trasparenza 
vitrea, adamantina, trauelucida. Al cannello fonde sugli 
spigoli in vetro trasparente; con 'borace dà vetro dia&ao, 
die addiventa opaco taflreddatA-, con Bai di fosforo d& ve- 
tro verde a caldo, azzurro a freddo nella fiamma di rì- 
dmioue. 

Sclieelitiiiaa dallo stesso Bome del celebre chi- 
mico svedese cai fu dedicato questo minerale, come fu 
già la Scbeelite, dallo stesso Beudant. É Irt Scheelittna 
iiD Tungsfato di Piombo spettante alla stessa classe, or- 
dine ec. dellii f^clieelite. SÌ trova in cristalli con Mica, 
Quarzo ed altri minerali di Piombo a Ziuwald, a Blei- 
berg ec. Sua composizione e snoi caratteri. 

W=5Ì. Pfr=4S,- dimetrica; di durezza =3; di den- 
sità =% di colore giallo, verdastro, grigio,- di lucentezza 
resinosa, adamantina, tranglncida. Al cannello Kvolge va- 
pori, di oBÙdo di Fiombo; è solobile nell'acido nitrico cou 
precipitato gialla. 
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Selenite, dal greco telane. Lana, nome data dK 
DiOBCOride ad una vaneià c ristali] ntt del Gesso- perche i 
raggi del sole ir.avi-rsaiin jp Jamiiie a: uu^tl.i nunerala 

perdoQO si n, 
Lana, iia Seieni'n i,i 11:1.11.1 i.in l'Mi'Ut: .ir iji jii.ru'iii. iifti.ta 
ancora specclim (i.'isiiiii: at-iit huù ii.iniue souili si coprono 
le picctJie immasiiii : esse fono prive di eloatioita e non 
hanno la lucentezz:! delia Mica, Vedi Gesso- 
Se na^L-montite, da aenarmont Qneaf OBSido di 
Antimonio appartieoe alla Geconda dasae. online quarto, 
iomiglia puma . di formola generale RO*. Si trova m 
massa cnstallme nelle miniere di Costantma m Algeria 
e in fdtre località, lana composizione e snoi caratteri. 

òi=84; 3. 0=15. 7: monometrico a sfaldatura ettae- 
drica; ai Qurezza =i,..2, o.- ai aensiiu ^o. i>: iccoloro e 
o grjsinsiro.- di liiceDteMa e trasparenza irrassa. aaaman- 
tiua. diafana. E solubile nell'acido cloiìdi-ico. 

Sei-jientino, a motivo del colorito vano di que- 
sto roinGrale aasomìgHante a quello dello spotrlio di certa 
specie di Berpenti. Appartiene alla q\iarta classe,- famiglia 
de'silicatì; tribù de' Serpenti oi. Questa specie minerale è 
ooBtItnita prevalentemente di silicato di magnesia; pre- 
senta in generale una etruttiii'a laminosa, o fibrosa e com- 
patta, di color verdastro: ooa p^ro saponosa al fatto, ca- 
rattere che la contraddistingue dai Talchi e dalle Steatiti. 
11 serpentino nobile si jii'eiide toTiie tipo della serie, pei'chà 
più puro nella sua compoiizioue e nella sua luceiiLtìzza. 
Si offre .spesso di struttura compatta, a frattui'a scagliosa, 
transluciila, variamente colorata or in liiii neo-verdastro, or 
in verde-porro, ora in giallo-bruno. E duro abbnstiiiiza per 
ricevere un bel ))uliraeuto; onde h acconcio per foggiare og- 
getti di ornamento, come vasi, urne, colonnette ec. Nella 
chiesa dì MonrHuIe splendidissimi sono gli oruati di Ser- 
pentino. Belli esemplari provengono da Fahiun in Issezia, 
dalla Corsica, dulia Sassonia, dalla Siberia, dagli Stati 
Uniti ec. II Serpentino comune poi costituisce lè basi delle 
rocce ofiolitiohe, che avariatamente venate e colorate sono 
molto adoperate ndle arti. Sua composizione e enoi ca< 

S(=43, 25. Af^=43, 77. j=12, 98; di durezza di 
densitii =^,4.. .3, 6/ di colore vetde-^igio, ^allastro ec 



141 

di laceotma reiiiiiOBa, giai-sa, tmusliicida, opticn. In tnlio 
chioso onnerisCQ e svulgH viipori ncfinei; al cannello im- 
bianca e fonile ilifìicil niente sii'niaitriiii ìn ìsmnllo; la ma, 
polvere ò solubilo i^sll'aculo solforico con deposito di silice 
polvernleut.1. 

Sì<lei"OOi"<;>mo, dal greco sùlcitis, ferro e cromo, 
cromato dì ferro. Appai (iene alla terza classe, ordine quar- 
to, Bali, secondo soit'ordine, sali di formola generale HO 
-(-R'O', famiglia aniea; Alluminati, Ferriti, Manganali, 
divisione prima, Anidri. Questo nuDemle ai trova crislal- 
lizzato in tnasarì, o compatto DeSs rocce serpentincae a 
Baltimora, in Siberia, in Boemia, io Sassonia éc. Sua 
Qoinposiziaiie e suoi caratteri. Presentiamo qni analisi 
eeegnìta sti di nn esemplare del Texas. 

41,5.ì^ 5^-52,0. a— 1,2. Jl/^=6,3;monome- 
trìco a sfaldatnra ettaedrica/ di durezza ~^iSy di den- 
sità — 4,3,- dì colore bruno, nero/ di lucentezza enbtoe- 
tallico. Al cannello da solo è infusibile; ma con borace 
fonde con gran difficoltà e produce na globetto di color 

■ iSider-ose , dal greco aideroi', ferro; minerale di 
Ferro. Appartiene alla quarta classe, famiglia de' Carbo- 
nati, prima divisione, Anidri. Il Siderosa à detto altri- 
menti, Ferro carbonato. Ferro apatico, Calibite, Bnmìapato 
Sferosiderite , Oligospato, Jniikerite, Meaitina, Siderite. 
Questo minerale è più che abbondante in natura, molto 
pregevele e suRCettibile di forDivo acciaio di ottima qua- 
litn, dietro facile proi;esso mctalliirgicn. Se disti[ij;iiono 

BtaliiziiaUi detta spalica, e alla corapatla J«tta iiioidc. Belli 
saggi di Siderose crislallizzatii provengono An Traversella, 
dalla penisola di Ciirnovagiia, da Poullaoneii in Bretagna; 
la specie di Siderose derivante div quest'ultima località, 
vien detta propriamente Jimlrerìte. Scelti esemplari ne 
forniscono ancora i Pirenei, il Oelfinato, la Carinzia, la 
Staria, la Valtellina e le provincia di Como, Brescia eo. 
Nel nuovo Continente sono famosi i saggi provenienti 
dalla Pensilvania e da pareecbi altri paesi. Sua composi- 
zione e Buoi caratteri. 

C=3T,93. F^62,07; esagonale a s&ldatura romboe- 
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driCft,' di darezza =3.-4. 5.- di densità =3,8.- di colore 
giallo-Terdnstro: di Inoeutem vitrea, perlacea, trausluoida. 
Al cannello infiiBibile.- rÌBcaldato annerisce, svolge acido 
carbonico e si ndnoe in piotoBaido di Ferro atumbile.- 
coloia il borace in verde. 

Smaltine, da smnito. Beiidant impose tal nome 
a questo minerale per rispetto nlla forma del san colore. 
La Smaltina. Coli.-ilio urseniato. Arseninro di Cobalto. 
Colialto grigio. Rafflurife ec. nppartLeDe ai minerali dì se- 



Cobalto. Nikel e porzione di Ferro sono uniti ia un solo 
equivalente, stante il loro reciproco sesti tiiirsi nell^i com- 
binaKiOQB. perchè isomorfi. Sono ben rari i enstun. nitidi 
e regolari di Smaltina.- ma frequentissirae sono le sue 
forme inammillonari e dendritiche.- spes.so si presenta in 
mnsse fibroao-radiate. e il più sovente si rinviene assoluta- 
mente ainoi-fo. In associazione od altri solfnri metallici 
s incontra nelle miniere di Schneebei^ ed Annabet^ in 
Sassoma. di Andreasberg nell'Hartz. di Tonabei^ nella 
Svezia, di Biecheisdorsf neU ABsia, di Bieber nell'IDuan. 
come prue in diverse altre mmiere dell' Un^iena. del 
Delfinato. dalla Francia ec. Tra gli altri solfuri metallici 

hi p I t 1 11 1 \. t E 
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rato nelle arti, fuinlendo ii iiiiii(!.:ilo fon c^irìjouato di soda 
e solfo libero,- dopo alcuui altri processi si ha la Saffca . 
h quale serve a preparare lo Smaltino o azzurro di Co- 
ìi.iIlo: colore pregiatissimo per ogni genere di pittura, mas- 
Bime quella ad olio: perchè resistente e inalterabile. Sua 
composizione e suoi caratteri. 

As=r^. Co=^' monometnco a sfaldatura ottaedric^ 
di dnrezza =5. 6; di densità =7: di colore bianco di sta- 
gno ; di lucentezza metallica. So! carbone svolse odore 

gl tf t d li \. d 



La Sieporite proveniente dalle ludii 
nata in grani giallostii nel micaschisto . 
Cobalto C3. 
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Sibno, dal i^reco sphcii , cuneo; a motiio dc'cri- 
etalli cuneiforme clie pivsoiita ijni-slo ni in unii i'. A)i|i:irti.-iie 
alla quaffa chiuse; Tiin lI^-sìIÌ-.mIÌ,- liihù Mk- Au.hi- 
iuaiti. Lo Sfallo, Til-.iMti', Titni,i..-^ili,ro-cil>Mre, otfn: 
gi-au.le varietà iit-lb «ne i\,nu(U;.= ijiiial i alli, s.-uu 
i Buoi cristalli die proiMi^ono dal H. Goltaido; iinuala 
specie è detta perciò Kf'ejio a do/'cìii. Il iiiÌLerale assume 

criafrdline, mitlive o iiietamiii-fidie. lu fniti lo coulengono 
i granili della Bavieia, degli Crali e dello Ai|U; le rocce 
viilcaiiiclie deìl'Alvergiin, di-lla Tiiriiigia, del Vesuvio, del- 
l'ElLa ec. i rai<-'a,-;tliisti ilei Monte Bianco, ddia Svìzzera, 
del Piemonte, de' Pirenei, dd Ddlìnato, degli Slati Uniti 
ec.; i cluroschìsti de'Urigiouì, del Tirolo, degli Uiali, e 
ftlconi calcari otistallini e metamoifi della Nuova Ame- 
rica, della Finlandia, deUa Svezia ec. Sua composizione 
e BQoi caratteri. 

Si==30, 4. ri*=41, 1. Cfi=2S, 5.- miinoclino a sfalda- 
tura prismatica; di durezza =5... 5, 5; di deusità =3,3...3,7; 
di colore giallo, verdastro, lirviiio. plfiocroicn; di lucentezza 
e traspareuzn vitrea, adamantina, diafana, traiiducida. A! 
cannello fonde au' margini con Hliolliincnlo in vetro bruno; 
i cristalli gialli al cannello addivPiil.'iiio bruni,* dà con l-o- 
tace una perla gialla diaiana sul fìt di Platano/ ridotto iu 
polvere, è poco attaccato dall'acido cloridrico, completa- 
mente scomposto dall'acido solforico. 

Sfbrosidui-ite, da sfera e sidems. Ferro. Vedi 

Smeralclo, da xiiinraffdos, nriiico nome ilei mine- 
rale, derivato ilal caldeo Snniiii-iit, brìllaufe, e [:er corra- 
zione esmeralda. Appartiene alla quarta classe, famiglia 
de'silicati; tribù de'Pirosseni. Qnesto Gruppo cristallizza 
nfl'oBtemi Ea^oaale, Trimstrico, Monoclino e Trìclino. 
Lo Smeraldo, detto altrimenti Berillo, Acqua marina, cri- 
stallizza nel sistema esagonale. E clesiio un bello e pre- 
gevole ininer.ile, ò mi siliwlo polibnico, la sua gradevole 
tinta verde si dove al sesquiossido di Cromo, di'«:itra nclia 
sua composizione, ovvero, come si ritiene eoo più fonda- , 
mento, od una particolare sostanza di origiue organica. 
Lo Smeraldo nobile è di un bel verde vellutato,- i Berilli 
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e ne ilistiuguoiio per ìa. loro ti&ta or mea. or gial- 

h. or verde-pomo, or celeste, ora affatto luooloro. Il 
i di Berillo fu dato datili aulidii ^dle pietrs preziom 
di I tà q andò 

inpide ne cristalli i-! luirf (■■i-[ir;ini^niio delle gemme 
1 L r ] Id d It 

) Il i 11 ) ì D p t tt 
Il I 1 1 111 11] 



limetri di diamefro. Queste gemmo 


si rim-ongoiio nelle 


rocce cnstalhne, o in geodi, o Braaltaui 


'.i le pareti de'filoni. 


0 dioiaQuiiate entro k mnssii roceio^ 


iti. Belllasime eopra 


ogni altra mieto sono qnelle provem 


enti dalle miniere di 


Mnao preGEO Bogola nella Nuova Gri 




in una speoia di sohisto bitaminosc 


i-calcareo -fossilifero 


associato a Quarzo e ad altri minerà 


li. Notissimo è l'an- 


tico giacimento di Smeraldi nell'Alto 


. Scritto . sul monte 



il Ingo lime 
1 11 I 

)l.i, deirEllia 



Si^. 81. ^19.12. Be-=U.07f esagonale a sfal- 
datura basale: ili durezza =7.o: dt densità =2.6: inco- 
lore. Be puro, 0 verde, celeste ec, di lucentezza e traspa- 
renza vitrea, diaf^mii. Al cannello fonde difticilmenfe sui 
margini in una specie di scoria liullosa..' calcinato, addi- 
venta bianco e opaco: è iu attaccai)! le dagli acidi. 

Smithsonitc . dal nome del celebre chimico 
Smithson . cui fa dedicato questo minerale dal naturali- 
sta Beudant. Appartiene alla quarta classe, famiglia, dei 
Carbonati, prima dmnone. Anidri. La SmitbBonite. detta 
ancora Kapmte, Carbonato di Zinco ec. trovasi semprs 
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]. I più ueiii saggi 



sujattiiicit. a Tomowi^z. alla Vieiue-Aitiniagae. ad Anlns 
ne' Pirenei, allo etato terroso asaociala a diveraa altre so- 
stanze, i vitM li Zinco del commercio si ricava da questo 
luiuuraje, aaiia uauiuiiiui e uaiia DiLiiua. oiia coiupoaizioiie 
e suoi caratteri. 

C=35,19. Z!i=Qi, 81; esagonale a sfaldatura romboe- 
drica; di dorma =5; di densità =4, 4; incotora, se pura; 
di Inoentezza e trasparenza vitrea, pedacea, traaalucida. 
Al cannello è infnsibìle, ma perde la soa trasparenza; 
svolge acido carbonica e dà flocchi bianclii di ossido di 
Zinco; Q solubile con effervescenza nell'acido nitrico. 

SodEillto, alludendo alla gran quantità di soda che 
contiene qne&to minerale. Questo silicato di soda e di ol- 
lamina fn raxxsolto per la prima volta da Qiesecke innna 
roccia micacea nel Groanlùid. Appartiene alla quarta clas- 
se, famìglia de'silicati, tribii de'Fdspati monometrici. 
S'incontra crigtallÌ22ata nelle lave vulcaniche, presso il 
Vesuvio, l'Etua, il Oroenland eo. si rinviene pare nel 
granito a Miask, Brevik, ec. Sua compoaidone e snoi 
caratteri. 

Si=37.2. 47=31. 7. jVa=19.1. Na=^-i.7. Cl=7.S[ 
monometrica a stuldatura roiiibodoiiecaedra : Ui durezza 
=6.' di densità =2,3; incolora, se pura, e variabile in 
verdastro, (Vieste eo. di lacentezsa e trasparenza vitrea, 
di^na. Al cannello gonfia e iiimde in vetro incolore bol- 
loso; con gli acidi, depone silice gekfmosa. 

Solfo, l'I USI IL) m 

lilii.^ I 1 t I I 1 1 1 

li tij ■) 1 Hi il 1 i 1 i I n s it 

Esso SI KostiUiisce ali Ossigeno nelle vane ooiiil>umKio- 
m, come in altre e sostituito dal Selenio, dot Tellurio 
ec. co'qaah corpi o isomorfo, £ un potente mmeralizza- 
19 
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toro e forma i solfuri e i snlfosali con gli OBStsolfiin, la 
cm Ei Ticeodn si sostituisce con l'Ossigeno. H Solfo eia cbe 
ai riguardi dnl lato scientifico, cbe dn quello delle me 
moltephci applicaziom. è nn metalbide deDa più gronde 
ini portili za. hsio u abbondantemente difiiiao nelle forma- 
ziom terresti! ora alio Ktato nativo, ora in combinazioni 
diverse: nelle non ossigenate fa da elemento elettro-nega- 
tivo sosfitiientìo 1 Oasiaeuo. II feollo nativo si presenta 
spesso cristallizzato, ora puro, ora coinqumato da sostanze 
estranee, bituminose, argillose, gessose, calcaree, le quali 
modificano spesao il eno carattenstico colore; esso offre il 
dimorfismo gotto speciali condizioni. Belli esemplari di 
Solfo cnstallizzato provengono da diverse loaalitji della 
Sicilia. Frequentissimo s' incontra sulle interna pareti dei 
vnicani, e quasi tutti i vulcani delln. terra il contengono. 
Notissime sono le solfatare di bioihn. di Pozznoli, della 
Gnadalopa. Si rinviene -incora, rparso m granuli nelle rocce 
CrisLilliiiR nielnmiirfidu?, con,,- nelle Andea- di Qu[tO. nel- 
llt 1 ( uri 1 I 11 di ( irruT, nelle Alpi 

Apuai":: so\-,"^iit;: 11 niioi-^ttaulicato nelle iorniazioni ges- 
so e 1 .mise .11 l i ,^ nel ì Iterraii") nel Se 
negagliese e nelle circostanze di Bologna e altrove: mfine 
SI trova deposto dalle sorgenti termali eoltorate: onde que- 
sta specie è detta Ternìogene. Il Solfo si manda in com- 
mercio m porallelipipedi, in cannelli, in fiore, in polvere 
commisto a gesso eo. Sua composizione e buoi caratten. 

S; tntnetnco a efaldatara ottaednoay di durezza =2,5; 
di densitìi =3,07/ di colore giallo citrino oarattenstioo ; 
di lucentezza vitrea, resinosa ec. Al cannello brucia svol- 
gendo acido solforoso 1 à solubile nell'etere e m diversi 
olii; à solubilissimo nel solfuro di Carbonio. Fonde a 
formando un liquido giallo-bruno: raffretidata la croata, 
forata e decanlnlo il Solfo rimasto liquido, l'interno del 
reup cut 1 1 I t hn 

traspircul f II I I 11^ 1 tj le 

sti cristalli BOn ile prismi olilupii u buse roiuliica; ma hi 
depone poi in ottaedii, m si I;iscia ev.iporaic! spotanea- 
mant« la soluzione di solui nel volturo ili Laibouio: perù 
li Solfo ò dimorfo: m qnesto caso i suoi cristalb ortorom- 
bici hanno una densifii =2. Oa. Il Solfo a 220° oddweula 
pastoso,, e colato in acqua fredda si mantiene plastico 
per più tempo, ed è assolutamente amorfo. Bolle a 440* 
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wtù dilli i.,iii^f.'e di tre voile a lOOU". H. Deville e Troost 
det^^rjniiiQL'UTio la densità del eolio ad 86°. riportala con 
calcolo .1 fi' e la trovarono =3^22=^ paragonata a 
quella dell Idrogeno. É questa la densitìi uormola del va- 
pore di SL>lf0. 

Spinello, qiieato nome fu dato dai lapidarli ad 
nna varietà di alinmiuato di magnesia. Appartiene alla 



nello 1 ti 1 ! 1 11 1 1 h 0 

R V eli t I (11 (lei 

tipo di un bel gruppo comprBIul-^Lnloarlltì viii i-^Ui pprlinenli 
ad unica specie. Si rinviene questo imoerale nei detriti 
di antiche rocce grauiticlie e nelle foriunzioni proFonda- 
meute nebimorfosate d^lla fonia platotiic:!, I pm belli e- 
templan provengono dal Cevlan e dal Pegù. Qaando la 
pietra e perfetta e di bell'acqua, gare^ia col Bnbino 
onentale. Uno Spinello pcrfelt:3simo e di bella tinta rossa, 
del peso di n sram. e 21! milii'.'nLmmi. fu stimalo 1111.800 
1 re. I 1 1 i 1 
pregiat o 1 i S I p IIP i 

di My o e e C 1 11 T 1 I ! 1 it n n I 

MassacliuBsets. d Aii.il^v. ne U > n ..i "ini:;, Uum. 
Si trova pure nelle sabbie .slnTn.i:. r.- :i l ]ii!i ' m Breta- 
gna, nel calcare cr(Ktrtllni(i iif;!;^ iJi']irui;ii.i , ad Alter 

eli S ez a Bell no qn I I Ile d 1 

miti del Ceyian e della Nuova Jernei. nelle rocce riacoli- 
tioìie del monte Somma: ai rmcontra ancora ne dintorni 
del ktro Limoli in Prussia nno Spinello di colore azzurro 
c 1 1 i li Ptl i I lo 1 l d 1 globo 
Sun o.,npo.l.i„„e e sooi ...,H,.u. 

Al~72. .l}ir=28;i.ioiioui.-tncon.srnl,ktiiraoltaodrica; 
di durezza =fì: di deaKita u: di colore variabile ed 
incoloro. 8e paro; di luceotezai e trasparenza vitrea, dia* 
fam. Al cannello da solo non fonde: le varietà rosae ad- 
divantano brone/ con borace fonde difficilmente; più fa- 
cilmente con sai di fosforo. 

Spodnmonog dal greco tpoioa. cenere e meno, 
remmeo. Appartiene olla qnarta classe. Lo Spodnmeno e 
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uu ailicnto di atlnmìnà c litiiin.; ai tram in crisUQi e in 
masse laminose nel graDÌto a Oosheii, Norvich, Uto, 
Lisen^, Killitiey ec. Sua composizione e suoi caratteri. 

Si=Gi,2. ^=29,4;'Ìf=G,4,- monooiino a sfalJatara 
laterale; di durezza =6, d...7; di densità ^8, 2; di colore 
grìgio di cenere più ordìnarìamente, verdoatio, verde- 
chiaro, bloaslro/ dì lucentezza vitrea, translncida. Al can- 
nello rigonfia, colora la fiamma in rosso e fonde facilmente 
in vetro incoloro. Trattato con Fhiorina e bi.solfuto iH ]io- 
toasa. dà reazione di litina: gli acidi non rattiificano. La 
Litinaèiin ossido metallico scoperto Ua ArfWal.'^mK il suo 
nome deriva da hcios, lapideo, che v\il>1 siisudicure. sustaii- 
za pietroso. Davy dalla litina per piimo estrasse il me- 
tallo, che chiamò Litio. 



Stanninii, dal latino Siarmum. 
ili StasDO. Appartiene alla asconda clas; 
Siilfosali. primo sotf ordine, forinola ti 
famiglia seconda. Questo st,isno.-,w]fato i! 

misto a Eame e Ferro, in Ine-liilterra. n 



gno: minerale 
ordiue terzo, 
i BM+M'S', 
din- 
doni cupriferi 



Tinoonti^ in varie località deUe Alni, della Francia, del 
Tirolo, della titìnB.. delia Boemia, della Moravia, della 
Scoila, oella Finlandia, della spagna, dalla Knov'Amenca 
eo. in una specie di terreni proiondamente metamorfosati, 
negli gneiss, a^ii schisu argillosi, ne' micaschisti ec so- 
venie assooiaio alla Distene, alia Toimauna e al Granalo, 
sna composizione e hiiqi (^arattAn. 
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A'iW=28. 57. .l/=54. r»!. Fe='ÌG. 02: trimetricn a sraKIa- 
Inm laternle; di durrezza =7. ..7.5: di ileiisii» —n.i: ili 
colore rosso-bruun. rossastro: di lucei ilez^tii vitren. resinosa. 
Imnslncida. Al cannello ò luftisilule; ili&cilmeiite solubile 
liei borace e sai <il Insfiiro: o fusibile con eftervescenza 
iielk soda io nna K|ifciR di KCmia L'ialh: l iitido solforico 
l'attacoa p.irzia Inibito. 

Steatite, dal n/rtir. lanlo. in reh>:inne al- 

1 aspetta gra-s'o eu iiutuusi) al latui. fiie prp.'Oiit.T (|nfi:iii 
minerale. La Steatite c no silicato della tnlni de^Talelii. 

nerali di qnnrla classe ec. ì. essenzialmente compatta, co- 
lorata in bianco verdastro o in rosso-chiaro, utitnosa al 
tatto, snscettibile di esser» lavoraU col coltello: al can- 
nello svolge vnpon ncqnei ed imbianca ec Belli saggi di 
Steatite provengono dalli valle di Fassa coaservaiida tut- 
tora le forme del Pirosseno. del Granato, del Pleonosto e 
di altri minorali. La co.si detta pietra da sttrto. che si 
taL'iia a Briaiwnn a in iHpncnia. è por essa nna Steatite, 
r^otev'oli; c la ]iipua ciwi ileita oHare . la quale si trova 
ri 1 1 I h 

S II 1 V I 

It ì I 1 i 

mt eli II n 1 M el \ 

Buscettibile di essere tornita e modellata in una specie di 
vasellame rozzo e leggero, mollo resistente al fuoco, die 
conserva bene le vivande Renza loco comunicare alcun cat- 
tivo odore e che si vende a basso prezzo. Codesto utile 
vasellame bi coslumn in vane provincie dell' Itnlia snpen- 
ore e sarebbe desiderabile estenderne 1 oso anche nt:lle Pro- 
vincie meridionali d lt.ilia. Vi ha an altra Specie di Stea- 
tite denoiiiiiiaia Trai^ii'~iiirite. la qnale per psendomorfosi 
produce c^itta-.niMi i.irme del Quarzo: proviene da 
Muidifiu-id -Ai'iiì i-ii Iti u Hill, La cosi detta (erra ite pipa 
o pure uuii. oeJJa spei;ie di Steatite bianchissima e leggera, 
la quale si raccoglie, raramenta in grosse masse. Bulle 
spiagge dell'Asia Minore. Se ne ignora di questa tuttavìa 
il vero giacimento. Queste mosse piil o meno considere- 
voli dialoccnte dalle onde e gall^giautì salle aeqne, si 
depongono sol littorole. Sono accuratamente raccolte, pa- 
rìGcate dalle sostanze eterogenee mercò lavici, poi ai 
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modellftno ed intngli.iuo; i ]ìczz\ lavorati kì tnfiViuo in olii 
□dorìferi bollenti e poi gì puliscono. Le pipe e ì cosi detti 
boaehitii di tjpwma, si lavorano cna la poirere mista a gesso 
e impastata, stante ]a gran difficoltà di trovarla in grossi 
pezzi omogenei e pnn. 

Stlbina, dal latino sUbiitm. noma dell'Antimouto. 
La Btibina. solforo di Autiraonlo. Stibinite. Antìmonìte, 
Antimomo gngio ec. appartiene alla seconda classe. Que- 
■ I l'Antim ■ " ■ 
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I 



frale formando delle druse di gradevole .-ispetto. I più no- 
ffivoli dacinienti di Stibina sono a Wolasberg nell' Hartz. 
n Kremoita. Sohemoitz. Felsobanya ec. iji Ungheria, nei 
dipartimenti dell'Isere. Puis-de-dflme, Ardéclie. Alvergne. 
Ari^i.Tandée eo. in Francia, a Brsnnsdorf in Sassonia, 

* a Pizibram in Boemia, a Oornovaglia io Inghilterra, nel- 
*l'Algeria, a Marocco' ed altre località dell'Africa setten- 
trionale. S'incontra in copia pure a Bomeo nell'arcipelago 
asiatico, a New Hampshire negli Stati Uniti ec. Se ne 
trova in Itulla, a Lamisei in Sardegna, ma considerevol- 
mente ne forniscono le miniere di teria ferma, come quelle 
di l'erela e di Montano iifll- HLirt-niriiH ^ros-^elaue, le 
quali ducuo anmialnientc oi'r. ')'■«) iiiiiutidi di Autiraouio. 
di ottima qiialltiV L' isiib d. iriùlia jKi^^inl,-! un j^iaci- 
mento .iiilimouifero nel golfu delio di Pro c cL i o. Sua com- 
posi KÌon e e suoi caratteri. 

5=27,23. 56=72,77; irimetrico; di durezza =2; di 
densitii =4, 6; di colore grigio dì Piombo; di lucentezza 
metallica. Al cannello è fasibile, forma deposito biacco sol 
carbone e si snblima in vapori bianchi di acido antimo-, 
nioao; svolge ancora al cannello acido solforoso; con acido 

■nitrico precipita in bianco; trattata con acido cloridrico 
ec. svolge acido solfidrico. 

Stilbitc. dd .,'1 o i!-],|Hnd.- diiideii].nllo 

Epleudore de' cnsUIIi di que.sto mmi-rale. Appartiene .alla 
quarta clss-se, famiglia d«' sibcati, tribù delle Zeolili. È 
questa ima bolla specie minorala molto diffusa nelle for- 
mazioni trappiche. S'incontra nell'Islanda, nella Tranail- 
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vaurn, oell'Alvei^iia, ntil Tirolu o iu p.irt!Cotii nitri paeni. 
Si rioviene pure cnnt«nnta uei grnuiti e nello hve ec. in- 
fatti, si trm-,a jie'!;r.tnili ilfill' isoli di Avim\ preiiso l' Ir- 
laDcia, ueìl^ hìbuIu .l.-l Binilo, iii-ll,. ..fiti ,1^1 Ln-o Siipe- 
riore. E lnn-ai,i, iin.:.>r» ii^lu-iii ìii.-::i:liitn <Il Au- 

dreaaberg e ili SlroiLli;m, in (j'iplli rii Areii ial e del Siiti 
GottilrJo. Sua composiziune e suoi caraUfii. 

51=57,4. Al^W.i. 6'a-=P,9. //==17,3,- tiimtlricaa 
BiàUatura laterale perfetta/ di dnrezza=3, 5« .4/ di den- 
Bitjt =2, 2,- di colore gioltnatro, gtigio> iucolora,- ili lacen- 
tezza e trnspareaza vitrea, diafana, teanslucido. AI can- 
nelfó rigonfia fortemente e fonile in bianca smalto/ è 
completamente atlnccat-a dall'acido cloridrico con deposito 
di tiilìce poi cerulei} ta. 

Str^ntÌEinite, da Slruulìi'H', nome del metallo 
che compone questo minerale. Il dottor Troil dette questo 
nome ad nna varietà di carbonato di elrontiana asGodata 
a Bolfato di bante. tiovata a otroraness nelle Orcadi; il 
nome dei metallo ùtrcntutn n quello stesso del Capo Stron- 
t n Bell n % V p e ali 

qnarta clrif^^e, i.i-i]M.iJ-a ne v.;irijin,aii, hi unii uivi:!iiiiii>, Am- 
dr La L II 



ndriliirt/, tr. da ^yvM.^ l.,ralil,'i. IJiir.f» cu Ìu.tmIo 

di Mroi,z.aLa à rim-itue p<^r l'ordinario in IWnie liaeilkri, 
oclciilan. hbroso-rauiate; ma i buoi cristalli perù rara- 
meute s' incontrario ben determinati e perfetti. I snoi or- 
dinarii giacimei:tt sono i filoni metalliferi, oaa COmpo$i- 
zioi;e e suoi caratteri. 

t'=29.Sl. ÙV=70. 10.- trimetrica a sfaldatura prisma- 
tica.- di durezza =3. 5.. .4.- di densità =3. 7.- lucolora. se 
pura; di lucentezza vitrea, resinosa, traoslncida. Al cau-: 
nello fonde sugli spigoli ed emette viva luce; colora in 
rosso la fiamma àh reazione alcalina; è solubile con effèr- 
vefioenza nell'acido cloridrico. 

Succino^ dal latino iticcutum. Ambra. Il Succino 
va allogato tra'caibmi nativi, ohe si trovano nelle fonna- 
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ssioDÌ varie della crosta terrestre appartiene aDa seconda 
seùoné, a qneHa che comprende le resine fosuli. L'Ambra 
bÌ pan^na alla lefóna delle attuali conifere. Sì raccoglie ' 
iu gran copia e spesso in pezzi di consìder^ole grandezza, 
in ProBsìa buHs spiagge del Bal^o, dov'è rigettata dai 
flutti, divelta senza dubbio da qualche immenso deposito 
carbonifero so) tornar! no. Si raccoglie nocora l'Amlira sul 
littoralc òti]]ìx Svi!/,ia, ilelia Francia e delia Sicilia; (|uau- 
toiiqiie imu in quelle proporzioni, che kì verificano sul lit- 
lorale del IJaltico. Sovente entro il corpo trasparente del- 
l'Ambra si osservano assai ben conservati degl' insetti, dei 
fiori, delle foglie e de' frammenti <li corteccia di piante, 
oramai estinte nelle loro specie. Qoesto fatto sparge molta 
luce 8uUa vera origine di questo fossile. La chimica com- 
posizione dell'Ambra si esprìme con la segaente formola 
C" H' 0: formola che si apportine a]|a Chimica drcorpi 
orsanmati. Spesso essa trovasi commista ad argilla e coin- 
qninata da altre sostanze terrose. L'Ambra si elettrizza 
per strofinamento nesativamente come tutte le resine; 1 
Greci la cbiamavano Electron, onde si é poi derivato il 



bruciando spande nn grato odor 



Talco, dal tedesco talg, sevo; a motivo dell'untno- 
ùtà £he preaesta al tatto questo minerale. I Talchi sono 
ascritti alla quarta classe, famiglia de' silicati, formando 
una intera tribù detta de' Talchi Anticamente con questi 
andavano confuse le Miche, ma queste non hanno altro di 
comune con quelli, che.la fàcile sfaldatura; mentre poi 
differiscono per molti altri caratteri, tra cui bastano questi 
due per ben distinguerle, che, cioè, le Miclifi hanno le 
lamine elastiche e non preKeuUiiio al tiMo l'iiiifno.sit!! pro- 
pria de'Tiilfhi che si avvicìnauo da loro pai' coniiio.sinioue. 
ì'rovengono in gran copia da Zillertliall e OberWald nel 
Tirolo, dal 8. Gottardo, da varie località degli Urali, da 
Fahlun nella Svezia, da Bodemnais nella Baviera e da 



varii luoghi .Iella &a 1 11 \. e a MI 
le varietà di Talco: la catiipatta si chiama Steatite ed c 
la più importante, Vedi Steatite. Saa corapotuzioue 
e suoi caratteri. 

Si=61,74. ^'/Ì7=33.32. ff=4.94: trimei.rico nKfalda- 
tura basale; di durezza =^1. . .1. ii: di densità ^i. ij,, 2. 8: 
di colore verde, 1:1 % 1 11 t 

perlacea, traiisluciil \l H | I 1 

eì sfoglia e fonde 1 Ih In 11 
R volge pochi vapori 

T«nnantìt<ì, dal nome dell' esimio chimico Ten- 
nant. La Teutiaiitite o nn solluro di Rame arseuifero, a]]- 
partiene alla ptima classe, ordine terzo, sotf ordine se- 
condo, forinola geoerale inBS-|-MS*. Trovasi cnstallisuta 
con altri minerali di Rame a Redrutli in Norvegia. nel- 
l'Algeria e in altre località. Sua composizione e buoi ca- 

i'-^30,2. ^U=12.-l. Cii=i7.4- Fi.-=IO.' raonometrica: 
di durezza =3, 5... 4.- di densità —4.4; di colore grigio- 
brano di ferro, la sna polvere e rosso'brnna: di lacentezsa 
metanica. Al canneDo decrepita tingendo la fiamma 19 
azzurro, svolga odora i^Itaceo e fonde in iBCorut attuabile. 

Tlienartlite, dal nome del cdebre chimico Tlie- 
uard, che scoperse questo mineraJe. Appartiene alla se- 
conda cLos-se, ordine quinto, Ossùali, famiglia prima, S0I- 
foaiUi, divitjione prima. Solforali anidri di formola generale 
RO+SC tribù anico. Questo minerale s' incontra cristal- 
lizzato in incrostazioni infondo alle Saline d'Espartinas, 
ò un solfata anidro di soda. Sua coinposiztone e suoi ca- 

S=43, 7. iV-t=5(), 3,- trimetrica a sfaldatmn liaaaie; di 
durezza =2.. 2, 5/ di deuBÌtà=2,7; bianca; di lucentezza 
vitrea, diafana. Al cannello colora la fiamma in giallo; è 
solubile nell'acqua ec, 

Tetraedrite, si allude con questo nome alla fre- 
qneuza del Tàtraedro cha presenta nelle sue forme cristal- 
line mouometriche questo minerale, ed ò detto Fanabase 
per accennare ai vorii metaUi che entrano Bpesso a for- 
mare la sua base. SÌ chiama puro Rame grigio, Aftonite, 
20 
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Spaniolite, SciiWafzite ec. Appartiene il minerale alla 
prima classe, per la molteplicità delle sue basi metaBidie 
non potè ben determinarsi questa specie minerale; ma oro 
valendoci della dottrina dell'Isomorfismo agevolmente pos- 
siamo ricondurre le sue varie analisi alla formala generale 
mKS-|-MS', ordine terzo, secondo sott'ordine della formola 
indicato. La Teliaèdrite è un minerale molto importante 
per la estrazione del Rame, dell'Argento, ec, I metallur- 
gisti tedeschi contraddistinsero con diversi nomi questo 
minerale' a seconda della prevalenza del tale o tale altro 
metallo nélle sue basi. Cosi obiamuono Fahlen; il Same 
pioprìameute detto; SUherfMert, l'ai;gentifero; Antìmon- 
fiMeri, l'antimOnifiBro; Qtieeknlberfàlerx, l'idta^rifiiro; 
Ble^ahlerx, il piombifero eC. Le vaiìe località' dove si 
trovano tutte qaeate varietà di Tetraediite sono il Tirolo, 
l'Harta, la Transilvenift, la Ihiringia, la Westafalìa, la 
CornovogHa, i Pirenei, i Vosgl, il Devonehire, l'Algeria, 
il Cliili, il Perù, il Messico ec. In Italia se ne incontra 
Dell'Ossola, a Val di Castello presso Pietrasanta nella 
provincia di Lucca. Il minerale in quest'ultimo giacimento 
trovasi disBemioato con cristalli distorti entro una ganga 
di Spato-fluoro variegato di azzurro e verdognolo,- codesti 
criEtolli soa tutti composti. Riguardo alla sua varia com- 
posizione, presentiamo qui l'analisi eseguita da H. Bose m 
di un esemplare proveniente da Jreyberg. 

iS=21,17. Sb=24=,^ A»~Cu'=U,Sl. Fe—Ò.n. 
&i=0, 99. .^7=31, 29. Bg—Ph. Come si vede, daFanaUsi 
di qneata rarietii mancano aflùtto la trance dì Atsenìeo, 
Uercorio e Piombo; minerali che inoontranai ia altre va- 
rietà. La Tetr$edrite è monometnc^ dt dnreua . .4,1; 
di densità —4, b... .6,* di colore bruno dì ferro,* di Incen- 
tezza metallica. Al cannello le varietà che contengono ar- 
senico e antiinoiiio , sval^^rcino vapori arsenicali e aotimo- 
JÙosi; fonde in iacoriii w.r.ì; cou soda dà globetto di Rame, 
è attaccata dall'auidn tiìU-!(;o. 

Topazio, dai greco lopa:ioii. Piinio opinava es- 
sergli venuto an tal nome dell' isola Topnzoìì, dove rinve- 
nìvasi questa bella specie minerale, lii qij^ilc i.-jola avrebbe 
derivato il proprio nome da topado, ricerco, per la gran 
sollecitudine che mettevano a ricercarla i naviganti, alla 
cui vista BpesBO la toglievano le dense nebbie; questi isola 
BÌ trova Uar rosso. Il Topazio fu piue desominato ds 
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HaUT FiCDile. dui greco picnot, denso: a motivo della 
compattezza di questo miaerala à detto anche inolila Ap- 
parfaeue alla quarta oloese. fkmigiia de nlicaii. tnbù delle 
Andamsiti. Il Topazio è nn flao-silicato di allumina in 
cni 11 Fmoro sostiene parta deii OBsigeno nell'acido sili- 



interne Borepoiaiure o sirje. le auoli aiieuuano la limpi- 
dezza anche ne più pnn. I lopazn giniu euiia finmma e 
in bi^DO di sabbia tomoiio rosso- vi nati.- allora si dicono 
Topazii bruciati nei ungnagaio di sioieiiena. uftrODO eoer- 
.gicament« la doppia rifrazione ed e in obbi mono sensibile 
u fenomeno del mcroiamo: in lutti ee si giinrai un Topa- 
zio giallo pamiieDinieuie ai buoi assi, per ciascun d essi 
ei noterà uoa uiversa irrnuazione di iinio. oi adopera u 
Topazio come pietra-c^mma, qnaiuio i buoi cristalli sono 
seuza aiìectt. bi:mnin ns^ii e la YfuietB detta goccia d ac- 



» Minsk e Kerfediinsk ai iinvensoQO Topazi! ili graudi 

■ckeoBieiQ nresso Aueruach in fta.isouis. aicesi topazuero, 
tigiasfel^ . perche contiene Topazii. ma di piccola dimen- 
sione e di coior giollo-ohian. ai trova ancora, ne' giaoi- 
tnenti stannifen della Oomovatriia. delia Boemia e déUa 
Sassonia. Scelti cristalli di Topazio provengono doli Ir- 
landa, dal Connecticut. dall'Asia Umore' e dall' Australia. 
Dna compostzioue « saoi caratteri. 

A'i-as. 0.1^7.4. Si=6.2. Fi-=14,4: trimetrico a 
sfoldaiora basale: di durezza =8.- di densità =3. 6.* meo- 
loro, giallo, rossastro, celeste ec. di lucentezza e traspa- 
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Tema vitrea, dial'aufi. Con Bai dì fosfuro striduto forte- 
tneote dà reazioue dì Fluoro/ al cannello si screpola, ma 
non focile; al rosao-vivo svolge vapori di Fiaoro di eilicio, 
p restit iin,i mntfiri;» !.>ianca; ^li nitidi dou l'attaccaiia 

l'oi-ba., porcile Eii forma nel fango delle acque sta- 
gnanti : appartieue alla quarta classe. La Torba si forma 
BOfto le acque staimaiiti per 1 ammassamento delle diverse 
piante acrpiaticlie, cai si umscono foghe e rami degli al- 
beri elle sono m vicinanza de!;li sfagni.- iipl cui fondo tutta 
col sta couceri di le^et 1 i ilf n jr *■ uhi ut c3n 
mi li 1 se finze in ili I 1 1 i ili i 

1 ttih ed Ifii et eri h i ! i t it 

lavia h\ sua testura: ma si; iiiitica, m jivoi-futa rompafla, 
omos/enea nelle parti infeiiiiii.' piiriisa e |iieii<i, di avanzi 
visihili ancora di diverse erbe e piante, come i;onterve. 
sfagni co. nelle parti superiori. Il suo colore o bruno pm 
<i meno intenso. dL spleadore matto. La sua struttura e 
variabile a seconda della sua età; la più antica e a strati; 
la più moilerna spongiosa, muscoso, foliacea eo. oooteaente 
Bvan^.i vei-etali ed ammali. Dalla eoa età dipende il sno 
pc^io specifìco, oai'è vanabilissimo nelle diverse specie. 
Brucia facilmente spandendo un fumo simile a quello delle 
erbe secche, e lascia abbondante residuo di ceneri e ma- 
terie terrose. Manda bruciando cattivo odore, dovuto alle 
diver-iie sost.mze animali che contiene. Si'olge bruciando 
una fianim.a più o meno abbondante e rest.Éi Kimile alla 
brace arlificiaie. Distillata dà materie olcoie e aciiio piio- 
legnoso ii svolge nuclif. gas ammonÌn.cali; la inafrria rima- 
sta è molto simile al caiboii di It^gno. Hi trova quaHi in 
tntt' i luoghi , anche sulle cime della piii alto montagne, 
dove sono acque raccoglitìccie, in ter mittenti e ili poca al- 
tezza. In diversi paesi è tuttora in formazione, mercè l'am- 
massarsi e l'alterarsi Gott« le acque delle piante paludose, 
come mnsohl, dperacee, giiuicacee ec. che acoamulandosi 
in fondo alle acque dùino orìgine alle Torbiere. A ■piè 
delle Alpi, tra le vallate della Dora Biparìa, deHa Dora 
Bai tea e del Tìdno, ù trovano le Torbiere di Traila, di 
San Qiovanni, di Uercnrago ec. le qnali, quantnnqna di 
uon considerevole estensione e potenza, sono celebri per 
gli avanzi ebe contengono della umana industria di genti 
preistoriche del paese. Nelle regioni umide e fredde, come 
sono i paesi ddla Germania settentrionale, della Duii- 
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marco, della Scozia. Irlimda. ScaadmnTia eo. si continaa 

tiittoili la formazione della Torlia. Nelle (orliipre si snn 
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Q !)uoao lugr.isso per certtì Urre. La Torba con- 
tiene ài carbonio dal 25 al 3ó per %. la Lignite dal 40 
al f>0. il LiUutrace dal 60 all' 80. l'Antracite dal 90 per 

' rFox-ma.lma 9 questo vocabolo vuoisi di ongina 

ceylnuica: i Tedeschi la cbiamaao Sciorlo. da ima località 
della Sassonia detta Scborlaw, dove la Tormalina s'in- 
contra m gran copia, Apparrirnc n!In i[iiii!,i classo, fami- 
glia de silicati e che coHmniscr ima iniii[ a |iarie m ap- 
p ] I 11 (1 11 V I 1 I n ha 1 
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I 1 T e 1 11 d 11 SI di co B o 
distinto il minerale la cinque Gruppi, die eono i seguenti. 

II 1" comprende le Tormaline magaesifere. per la pre- 
valenza della magnesia. 

Il 2° le Tormaline ferro-magneaiiere , prevalendo in 
qneslo grappo queste dna basi. 

Il 3» le Tormaline femfere, per la prevalenza del Ferro, 

Il 4° le Tormaltue ferro-iuanginesifere per leccesso di 
queste ane oasi. 

n 5° Le TramalÌDe raanganesifere, per la copia di Man- 
guiese che contengono sotto Io stato dì ossida. 

Noi qui anatizzeremo un solo tipo, per far rilevatela 
varietà degli elementi che concnnoim nella composizione 
di questo minerale, il cui colmidi i; i[i i.-fivt,u> ri|iporLo 
con l'eccesso delle sue diverge basi, KcUb Toiinaliue è 
piuttosto frequente il fenomeno dell' Emiedria. Se si rificai- 
dano fortemente, addiventano energicamente elettriche, 
sviluppando i due polì contrarìi alle due estremità come 
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le vere calamite. La estremità posiUra ai dice aaali^a, la 
negativa imtUogaf or questa bì manifesta costantemente 
ila quella estremità del minerale, dove i romboedri sono 
più ottusi. Dalla Tormalina t^liata in sottili lamine, si 
ibrma. la Pinzetta a Tormaline; la quale costitttisce un 
semplice e comodo Polariscopio pel Fisico e pel Cristal- 
lografo. Molto sensibile à sovente io questo jmiaerale il 
fenomeno del Dicroismo. Ciò meglio si verifica ne' cubi/ 
in fatti io questi le facce opposte parallele alle basi pre- 
sentano una tinta azzurra; le facce basali perpendicolari 
all'asse, una tinta di porpora. Per le diverse colorazioni 
caratteristiche che offre questo minerale, è sfato distinto 
con nomi speciali, di cui qui citeremo parécchi esempii 
indicando i Inoghi di loro provemenza. 

1° L'Afriztte, h osa varietà nera, tacente, che pro- 
viene dall' ifiola dell'Elba, dalla SassoniiVi dalla Uoiavìa, 
dalla Baviera ec. 

2° li'Acroite, è nn^ varietà incolora proveniente dal 
S. Gottardo, dall'Elba ec. 

8* La RnbeUite, Siberite, Aperite, ò woa varietà 
rossa o rosea proveniente dalla Nuova America, dalla 
Siberia, dalla Moravia, dall'Elba ec 

4° Lo Sciarlo elettrico, à una varietà brnna,- ohe ai 
trova in Ispagna, nel S. Gottardo, negli Tirali, nella Nuova 
America ec. 

5° La Indicolite, è una varietà azzurra, che s" incon- 
tra a Uto in Isvezia, in Moravia, negli tirali, al Brasile ec. 

Tanto i graniti recenti, quanto gli antichi contengono 
epeaso le Tormaline. In fatà si rinvengono nel granito 
recente dell'isola dell'Elba e in qne) di Gavorrano in 
Toscana e altrove, come pure si trovano ndle rocce grtk 
niti<^ del Tirolo, della Svezia e Norvegìt^ della Fenail- 
vanìa ec Diamo qui sotto la composizione di un sol tipo, 
della Tormaliòa nera di Monroe Ct. 

Si=Sd, 01. 5=9, 04. Ifc=31, 18. ^=3,44. J^w, Fe 

—0, sa Mg^; 90. Ca=l, 81. Na=l, 82. ^=0, 44. 

IH Ph, F=a, 38. =100, 00; notevole è tra questi diversi 
elementi il Ignoro, ilfqaale veroumilmente nelle Forma- 
lina sostiene la stessa parte ohe nel T<^azio. Esagonals 
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e tetraeilrìca,- di durezza '^7... 7,6; di dengiti •=3,2;ài 
colore bianco, rOReo, verde, giallo-bruno, nero ec; di lu- 
centezza e trasparenza vitrea, diafana, tracBlacida, AI caU' 
nello calcinata al rosso vivo, svolge fluoruro di silicio/ 
fusa con lo spato-fluoro e bisolfato di potassa, colora la 
fiamma in verde/ rigonfia e fonde in iscorie variamente 
colorate o in ismalto; dopo tale fasiooe la ana polvere è 
attaccata dall'acido fluoridrico. 

rFi-iplite, questo nome è stato imposto a questo 
minerale da Beudant, perchè esso può ricevere tre cli- 
vaggi in tre direzioni perpendicolari l'una all'altra, dal 
greco tripli/, triplice e lilìios, pietra/ cioè pietra a triplice 
div^gio. La Triplite è nn doppio fosfato di Ferro e di 
Uanganesej i^partiene alla seconda classe, ordine quinto, 
famiglia terza, Araeniati e Fosfati, prima divisione. Ani- 
dri di formola generale mBKXf-MO'. U minerale detto 
Triplite ù rinviene in nidi o geodi nelle pegmatiti di 
Limoges e in qualche altra kc^tà. Sua compodàoDe e 
BUOI caratteri. 

Ph-=33. Mn=34. Fe=SS; triraetrioo a tre sfaldature 
rettangolari/ di durezza =5,6; di densità ^=3, 7; di colore 
bruno; di lucentezza quasi resinosa, pellucida. Al cannello 
è fusibile in globo nero fortemente magnetico; con borace 
dà reazione di Manganese. 

Talite, da Tuie, nome antico della Islanda, dove 
prima Irovossi questo minerale. Appartiene alla quarta 
classe, famiglia de'silicati, tribù degli Epidoti e delle 
AUaniti. Per quel die riguarda l'Epìdoh^ vedi Eìpl- 
dloto. L'Allanite é tin oatbonato di Cerio, fn detta AI- 
laaite, peicbè dedicata ad Allan, La Tulite e' incontra in 
masse lamellari con Ciprina, Granato ec. nel Quarzo in 
Norvegia, in Islanda ec. Sua com[>OBÌzione e suoi caratteri. 

5t=41,9. ^=32,0. Ca=26,l. Ha la stessa compo- 
sizione elementare della Zoizite, che è una varietà grigia 
di Epidoto/ le altre due varietà dell'Epidoto sono la Tal- 
lite di color verde-ferruginoso, e l'Epidoto magnesifero 
di color violetta/ la prima varietà è ódcarea. La Tnli4« 
è'trimetrica a sfaldatura latetale/ di durezza '=6...6,5/ 
di densità =3, 1; di color roseo, rossastro, con dicroismc^ 
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ili lucentezza o trispjironsa vifiea, iliafima, traasliicija. 
Al cauueilo rigonfia molto e si trasfiiiiiia ìq massa sco- 
riacea bianca, che foude soltanto i;u' margini. 

Turchesi*!, o Tnrcliese , dal nome del 
paese, oude per la prima volta provenne <]nesto minerale. 
La Turchesia, detia altrimenti Agafite, Joiiite o Jolitiife, 
Calaile, Birousa ec. apparticue ai minerali di eecouda 
clas.w, online quinto, diviaìoiie seconda, famiglia terza, 
l'ostati ed Areeuiati idrati di forinola generale mR'O' 
4-M0'-{-nH0 io appendice. Qaesto minerale è un fosfato 
idrato di allnmina, compatto, opaco, amorfo, auscettibile 
di un bel polimeato, dì na gradevole colore celeste o ver- 
dognolo, che BÌ accompagna cosi bene con l'Oro e eoa 
le altee gemme ne* diversi lavori dì giraelleria. La Xar- 
cbeata à dosaa pare oua pietra gemtoa, si troni in piccole 
vene, in incroiitazìonì e in disseminazione nelle varie rocce 
e ne' loro detriti al Korossan in Persia, a Jordan^mflhls 
m Silesia. a Oelsmtz in Sassonia. La varietà piti pregiata 
ò sensa fallo la persiana. Raramente qnesto minerole Bi 
trova in grossi pezKi e qnaiido alla pieira di certo voinme 
ai accon pag IH 11 n sale d 

elevato prezzo. Lij;i lieDa liiruLc-^a di II' millimetri sopra 
11. vale oramai .luii Ieii;. .ti smue t.'i'_'Liare a superfìcie 
con ess al 1 ] v ' ' ' f n 1 tto 

dai gioiellten. a ooccia di seco. La vera Inrchesia orien- 
tale a chiamata di vecchia roccia; la Turcbesia poi di 
nvofii riiceia. detta pure OdouLolite. e di assai minor 
pregio. Qnest uliima u formata dallo emalto de denti fos- 
Bili. colorato in celeste dal fosfato di ferro. Questa falaa 
rnrcliesia si trova a &imorre. Auch ec. nel dipartimento 
di Gers in Francia, in Isvizzera nel Canton di Argovia. 
I gioiellien ravvivano maliziosamente il colore di questa 
iaba Tnrcbeaia occidentale con reattivi a base di rame.- 
ma tale tinta arbfioiale la breve tempo vien meno e 
mette a nudo la malizia dell artista. Sua composizione e 
SUOI caratteri. 

2^/1=32. C, -U ìT, //- 20. 7: di durezza =0.- di deu- 
sita =6.2.- di bel color cele^te o verdognolo,- di lucen- 
tezza cerea, pellocida. In tubo chiuso decrepita eoa vio- 
lenza svolgendo vapori acquei.- da sola al cannello è infa- 
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sìbile/ con liomce fonde ia vetro diul'ano, il quali! raHied- 
dato addiventa di un colgr-verde-rome chiaro/ ò solubile 
nell'acido cloridrico. 

V 

"Vivionlt©, da Viviani,- appartiene alla seconda 
classe, famiglia terza, ordine quieto, seconda divisione. 
Fosfati ed Arseniatt idrati di formola generale mR^O* 
-l-MO'4-nHO. Questo fosfìito idrato di Tetto tà trova in 
cristalli, in lamine e in masse terrose ne'diverù giacimenti 
metalliferi dì Gornov^lìa, di Baviera, dt Transìlvania, 
degli Stati Uniti ec. Sua composizione e suoi caratteri. 

PA=28,3. Fe=43, 0. Ì?=28, 7; monoclioo a sfaldatura 
■laterale; di durezza =1, 5. ..2; di densità =2, fi; di colore 
indaco per alterazione,- di lucentezza vitrea, traneiucida. 
Al caniifillo svolge acqii.i e dà un globetto di Ferro attirabile. 




da poierji classare sotto nna tormoia geueraje.- e perciie 
commisi! a materia organiche, oaa composizione e suoi 
caiatfen. 

^«=81.0. .^ = 15.0. materie orsanLche 

— :;, 2; di durezza — S; di densità >=3, B; di colore rossa- 
stro, giallastro a zone brune; di lucentezza vitrea, resi- 
nosa, quasi opaca. Con l'acido cloridrico svolge vapori 
d' Idrogeno solforato. Le diverse materie organicbe ridn- 
cendo pandolmente Ìl solfuro di Zinco, han dato Foise 
orìgine alla ToltiiDa, la qnale si rinviene in piccole masse 
mammilbnari e testacee nelle miniere dì Foatgiband. 

'Wa'velUte, dal nome del dottor Wavell. Appar- 
tiene alla seconda classe, ordine quinto, famiglia terza, 
divisione seconda. Fosfati ed Aisóiiati idrati di formola 
generale mR<H-|-HO^-|-nH0. Questo minerale è un fa- 
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sfato idrato di allumiDii, che si Itijva m^iliiilii 
druse, in vece ec. in Biivier^i, Sassonia, Unj;lieria, 1 
CorDOraglia, Btasile ec. Sua composizione e 

PX=35. Z7=38, 8. //=26, 6. Al=b; trimetrica a sfal- 
datura prismatica/ di durezza —4,- di densità '=2,3,- 
biuica, se pura,- di lucentezza e trasparenza vitrea, leei- 
uosa, pellacida. In tubo diiaso svolge vapori acquei,* in 
polvere trattata con acido solfonco, svolge acido fluori- 
4rico, come si osserva con lamina di vetro, la qnale resta 
attaccata; da sola S icfnsìbile: è solubile negli acidi a caldo. 

'Wltei*i'te 9 dal nome di Witliermg. Questo mi- 
nerale appartiatie alh quarta classe, famiglia de Carbonati, 
prima diviHioue. aniJn. La Wnei'iie u un cirboiinto dì 
P 11 I ni bacìi- 

.(.lìliferi, 
arbonata 
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provengono dal Cumberland. da Alston-lloore nella con- 
tea di Durliam. di Soailbacli nel Schropslure . di Mor- 
tonfell nel Wesimorelaod ec. &i rinviene pure a Leogang 
presso Salzboorg. a Neuberg nella Sliria. a Schlangen- 
bei^ m Sassoma ed a Badussa io Sicilia. Sua composi- 
zione e SUOI caratteri. 

C=22. ù3. Ba=i I.G7; tnmetnea a sfaldatura prisma- 
tica.- di durezza =iì.,,4.' di densità =4. 3.' incokra; sa 
pura.- di lucentezza vitrea, resinosa, traiislttcìda. Al can- 
nello decrepita e fonde in perla incolora. che raffreddata 
diviene epoca.- sul carbone ribolle violentemente, divien 
cauBtica e ossorbente.- con 1 acido cloridrico produce ef- 
fervescenza. . 

'WoirfUTiiinai. Ila Woiimiii. ani.ico nome tede-' 
ECO d 1 T nfc t D ! 1 i t I I lo II Tun- 



d I 1 I h \ ito che 

I I 1 Lll I rt 1 r ó ro allo 

I 1 n„ teno gì b era dato 

ancoi-L 11 i!oiiu;di m cuore di Soheele. poi fo 

cliiamato V\ olfiarn. dui nome del minerale in coi Eihn- 
jart l'aveva trovato. Il Tungsteno ha il colore e b splen- 
dore del Ferro, è dmisatmo e la lima V intacca appena, ò 
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aspro, a. frattura cristallina, Jifficilissicno a fondere. Oli 
autichi mineralogici davano il nome di Wolfram ad nna 
specie di ferro t^giato lamelloso striato, cni Vallentis 
denominò tpuma ùtpt strtaia. Rome Deluk eitppons che 
il Wolfram cosi detto di Attenberg non sia altro, che una 
specie di ScLorlo nero, pripm.-ilico e slriiil.o. 

La Wi)Hrai.iiua ^i<li;hr|iie ù \m o.-siilu di Tun"=!leuo . 
però fa parte della terzn ch;.-^,^ n.iiif'ral.- . dt'W-.i fiimii;lia 
di formola generale RO'. >S: d'iva i'ri,s:allira,ila c; |iui or- 
dinariamente allo stato terriisii :is-.i>i:iat:i ad nitri minerali 
di Tungsteno a Limogea. nella L'aii.l.i il iuiìia ncll.i Svezia. 
Norvegia. Boemia ec. &na coiiiimi.~iziii;l(. e simi caratteri. 

0—20,7. W. 79.3-.monometriea;dt colore giallo-chiaro. 
Al cannello è lafnubile,* nella fiamma di ndazione anne- 
risce; nella fiamma ossidante dà col borace an vetro limpi- 
do, il quale raffreddato addiventa in guisa di smalto bianco. 

"WolljXSlonitf. dal !ini„i ili \\'>.lla<,ii>.i, cui fu 
dedicato ijui^-^ti) mini Ainiaiin ne alla ijiinila, classe, 

clino. La WolliiKtouite s'iucuiitra cLÌ.-italliz?.ata, ili massa 
lamellari ec. nelle rocce calcaree metamorfiche, nelle tra- 
chtti, ue'baaalti ec. nella Sassonia, Boemia, Scozia, nel 
Sanato, nella Nuova America, nell' Italia ec. Sua compo- 
sizione e saoi caratteri. 

^1=51, 73. 6'a=j8,27; monoclina a sfaldatmra basale; 
di durezza ^=^5/ di densità^2, 8/ iucolora, se pura, varia- 
bile; di lucentezza vitrea, diafano. Al cannnello fonde con 
grande difficolti in nn vétro translucido; con borace e sai 
di fosforo lascia Io scheletro silicico; con l'acido doridrìco, 
depone sìlice allo stato gelatinoso. 

"Wollfenite , da Wnlfen. Qaeato minerale é un 
molibdato dì Piombo ed appartiene alla terza classe, 
ordine quarto, Sali, quarto BOtt' ordine; Sali dì formola 

generale nR R. Si trova in crìatalli, in vene, in dìssemi- 
nazioue con minerali di Piombo nel calcare come a Blei- 
berg e altrove. Sua composizione e suoi oatatteii. 

Mb^%,ò. Pb=S\,ò; dimetrico a sfaldatnra ettae- 
drica dì durezza — 3; di densità 6; di color giallo 
di eoa, aronoiato ec. di lucentezza resinosa, adamantina. 
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traiislucìila. AJ cannello ó fdaibile e dà tin globo dì Piombo: 
è solubile nell'acido nitrico eoa predpitato bianco, il qaale 
addiviene Azzurro meeao a contatto col Zinco. 

Z 

Zig'iielina, o Zìe^eline,, dal tedesco ^ge- 
lers, parola composta da siegel, mattone, ed ers, ferra; 
allndendo al colore rosso-mattone proprio di questo mine- 
rale, ch'è nn os^do di rame. La Zigmelina, detta altii- 
menti Bame OBSidulato. Rame rosso. Cuprite; appartiene 
fdla terza cla^. fiimigliii di formola <!enerale KO. Si 
trova in cnstalli regolari e ben determinati, isolati e ri- 
coperti ordinariamante da idrocarbonato di Rame per epi- 





1 disBemmati m uua specie di forma- 


lione di argilla lìtor 


narga a Chessy presso Lione in Frali' 


eia; taluni di tali et 


•istalli hanno pm di tre centimetri di 


tliamoirn. SI rinvira 


■m la Zigiielina in geodi, o in ftloncelli 


1.ppe/..a(i di nilidi 


cristalli nelle miniere di Turjinsk, di 


N k 1 1 k D 


monti UraJi. a Scklangenberg nell'Ai- 



tai, a tJ orno vag Ila , nel Uanato, all'isola di Cuba, nella 
Colombia, nel Chili e negli Stati Uniti ec. Abbonda nel- 
l'Anstmlia. I giacimenti cupriferi delta Toscana, delle Ca- 
panne vecchie, dei Terrieeio, dell' Elba han fomiti scelti 
esemplari di Zigneliua cristallizzata. Sua compodùone e 
suoi oaiatteri. 

0=11, 2. Cti=^%, 8; moQometrica a afaldatura ottae- 
drica; di dnrezza =3, 5.. .4; di densità =5,9; di colore 
rosso-mattone; di lucentezza adamantina, trausluoìda. AJ 
cannello sì riduce sul carbone in globetto di Rame; è at- 
taccata dall'acido nitrico con effervescenza. 

Zincìte , da Zinco. La parola Zinco è ainonima 
della cadmea di Galieno e di Dioseoride, da! nome di 
Cadmo, che primo fece conoscere questo metallo ai Greci; 
a questo stetiso risponde la cadmia lapidosa de' Latini, la 
cadmia fbtsUe di Agrìcola, Io tpianter à^i antici com- 
meroìanti. Al oomini^ainento del sedioesimo secolo, Fara- 
colgo dette a questo metallo il nome di Zinco, dal tedesco 
Mtm, Sti^QO, col quale fn oonfnso da prima. La Zincite 
è un ossido di Zinco, appartieDe alla terza classe, famì- 
glia della forinola generale BO. Si trova in raasae crìetal- 



lYiiupralidi ziiKo, come c ailariiL_u!V iiplle ^Jiycisn 

0=19,74. ,?n=fìO, 2l5; criig'iii.-ile ii sfalilatura basale; 
di durezza =4. . 4, 5; dì deuBiLà =5, 5; iccolora o gialla, 
di lucentezza e trasparenza adamantina, translnoida. Al 
cannello da sola è infnsibile; con borace dà vetro giallo; 
è Holnbile con effervescenza nell' acido nìtrico; si altera 
all'aria atmosferica,- onde la gran difficoltà di ben conser- 
varla nitida come si trova/ bisogna teueda ben chiusa iu 
vetrina. 

2ìix*cone». questo nome è d'origine ceylanipa: Kla- 
proth e Vanquelia primi lo trovarono nel Qiargooe del 
Cejlan nel 1789, e Gnyton-Morveau nel Giadnto. Appar- 
tiene alla quarta classe, famiglia de' uticati, tribù de'Ora- 
nati, prima sezione di farmela generale R' Si. Il Zircone, 
detto altrimenti silicato di Zirconia, Giargotie, Giacinto, 
Zifconite ec. trovasi generalmente asìn» puro in natura; 
non rare "volte però è accompagnato da tracce di Ferro; 
onde si deriva in gran parte la diversa gradazione del 
mio colore. I più stimati come gemme, sono quelli a color 
TOSSO di fnoco; ma se ne trovano diversamenfé coloriti ed 
anche affatto incolori, come sono quelli rinvenuti ne'cloro- 
BohÌBti di Ffìtsch in Tirolo. I giacimenti ordinarli però 
di questa pregiata gemma, sono le varie specie di sienìti 
dette zircouifere; come quelle di FredriitsWam, di Hake- 
dal, di Laurvig ec. in Norvegia, di Asbj' nella Svezia, di 
Meiaaen iu Sassonia, di Siene in Egitto, della Groenlandia, 
del Mossaci lussets ec. A Fìmlio iu levenia, a Santiago nel 
Chili e ad Addam nel Connecticut a' incontra il Zircone 
ne' graniti,- ad Endenville, nella Nuova York, nell'IUiria 
ec. nello gneiss, Ìu Pensilvauia e nella Moravia^ ne'calcarì 
cristallini, nel Vicentino nelle aniigdaloidi; si rinviene anco- 
ra ne'basalti del Siebengebirge e nelle lave vulcaniche del 
lego Laacfa, del Yesuvio ec I terreni di trasporto, le sabbie 
gbiaioae di varii torrenti e dìverù depouti allnviali il oon- 
tmigono: ìn tal guisa si trovano sporu nell'isola di Ge^- 
lon, a Ber^sof e Newjanek negli Tarali, nel Fc^, neDe 
Indie ec. A Saota-Fe-de-Bi^ota, nel Brasile, in California 
ed in AnstraUa u raccolgono Zirconi logorati sr^li spigoli 
come i ciottoli. Sua composizione e sooi oaratterì. 
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Si— 33,04. ^=66, 96; dìmetrico a afaldatora ettae- 
drica e prismatica; di durezza —7, 5; dì deoBÌtà =4, 6; 
incoloro, rosso di fuoco, giallo, liniuo ec; di lucentezza e 
trasparenza vitrea, adamaotiua, diafana. AI cannello perde 
il suo colora e diventa fosforescente; è difficilmsote solu- 
bile nel borace in vetro bianco; è appena attaccato dagli 
acidi. 

Zoizite , dal nome del barone Zojs di Lntùana, 
che primo aoopri questa minerale. Aj^rtìene alla quarta 
doKe, famiglia de' silicati, grappo dagli Epidoti a delle 
AUatiìlà. Si trova in masse bacillari, accompagnata da altari 
mitigali cristallizzati, sella rocce ernttive e roetomorfidie, 
nella Stiria, nella Carintia, nelle Alpi, nel Tirolo, negli 
Tirali, negli Stati Uniti ec. Sua composirione e siioi ca- 
ratteri. 

S£=41, 9. Al=3S, 0. C'a=26, 1; tiimetnca a sfaldatura 
laterale; di durezza =6, . .6, 5; di densità =3, 3; di colore 
grigio, gìaUOstro, verde-pomo, roseo; di lucentezza e tra- 
sparenza vitrea, perlaceo, dìa&ua. In tubo chiuso Evolge 
vapori acqnei; al cannello gonfia e fonde cou ribollimento 
in vetro grigio; con borace e Bai di fosforo dà vetro giallo 
a caldo; gli acidi l'attaccano difficilmente. (*) 



(•) Queitl aon tatt'i Tipi minerali contenuti nel Oibinalto 
mioaralagieo dei Licao-Pareggistn-Cagnuii In Altunura. 



Caialogo di mie le varietà minerali eaùienti nel QiAineao 
Minerahgico del Liceo-Pareggialo-Cagtiaaii in Alia- 
mura, le quali ti rtgiporlmto ai Tipi antecedenlemenle 
dueriui. 

A. 



). Aiuta. Tiralo. 

2. AlUte con Quarzo. Saint Cristopbe. 

3. Aliotte. !9aaire:il. 



cimo cnsiaiiL/./iiia. Aiisiig. Baenna. 
ciiuD eris^awwiMs. noi basaice. Isola dei Ciclopi, Eicilia- 
cirno cri'^i.iii]/i.i[;i iioi congiamerato tuImoioo. Uontao' 

la. Anatasio cristallizzato. Deifloolo, 

14. Andalnalts. Perrìshea, Suionla. 

15. Audaluslta. Pen^aheli, SaiaoDia. 

tO. Andalusi tacrlaCaI[lizata, Chiaslolite.I.aiicB9t«r,UMsaaliUHts. 
Andaliuìta cH stai ti zzata. TIrolo. 

Andaliuita cri a tal li zzala con inscio. Laneaater, UaoMbuuti. 
Andalusite nelia Scliinto Ai'j^illuso. Vermont. 
Anflbolo-Actiooto nel 'l'.ilcu. Grelncr, Tiroio. 
Anfibolo AsbQEto. Tiroio. 
AnBUolo con Mica. Norvegia. 
9S. Anfibolo cristaJIiizato. Uouts Somma. 

AnabolD crlstalliizato nella Waoke. Toplitz. 
Anflbolo fibroBO-ra^iants, compatto. Tiralo. 
SS. Anflbolo flbroso-raggiante, CeJritc. Cedra, Pirenei. 
~ ■ flbolo flbroso-raegiante. .Mfdtsomcry, Mniyinncì. 

llbolo flbro^o-ragHianlc. Canili, [-Inni] .Mrireiiuiiii m Toscana. 



30. 



iniìbolo nella Waclie. Milk 
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at. Anglesite. Angleaèa, Inghilterra. 
Si. Aaglesite. Uonle Poni, Sardegna. 

36. Anidrits crietiillUista. Hall. 

37. AnidHte — Pierre à iripe — Wlelilzaka, 

38. Antdrlla rosea. Saline di Bei nella STÌ»era. 
3?. Aaìdrite turchiniccia. Bleyberg. 



43. Anortlle cristalliuitta. Monte & 
H. AnflmoniD con tracce d' oFgento.Delflnato. 

45. Antracite Inmellosa Iridescente. Fan^TwiU. 

46. Apatite crletallUmta bianca nella Ciranniite. (raraj S. Gottardo. 

47. Apatite crlitalIiEzata verde. Eherenfì^edersdorf^ Satsonia. 
4S. Apatite crìitalll^uata TOrde. OoDTemenr. Nei^-York. 

4B. Apatite cristallizzata violetta. Schlakenwald, Boemia. 
SO. Apatite crittallizzata toletta con FInorìna. Boemia. 
Bl. Apatita orislalUzzats nel Felpato. Saasonia. 
B2. Apatite In minati cristalli nel Felapato, Epidoto e Anflbolo. 
Arandal. 

53. Apatite polverosa. Marniasch, Ungherm. 



59. ApoHllito laminosa con AnaJ':imo. CaatBl, Tiralo. 

60. Aragonite bacillare. Alrernia. 

GÌ. Aragonite coralLoide. HultemUerg, Cannila. 

62. Aragonite coralloide. Tirolo. 

63. Aragonite criatal li zzata. Harschins, Boemia. 

et. Aragonite eristai liiiata. 'Wolkenstein, Sassonia. ' 

65. Aragonite cristallizzata con gemlnadone. Aragona, Spagna. 

66. Aragonite fibrosa. Alvemla. 

67. Aragonite flbrou. Boemia. 

68. Aragonite flbraso-radiata. Breisgan. 
69; Aragonite fibroso-radiata. Devonshire. 

70. Aragonite fibrosa turoMniceia. Slerìng, Tirólo. 
TI. Argento. Freyberg. 
TE. Argento. Freyberg, 

73. Argento. Heisieo- 

74. Argento dendritieo. FrejiMrg. 

73. Argento dendritico. Eongsberg, Norregia. 

76. Argenta filiforme. Freyberg. 

77. Argento nel Quario. Johangeorgenitadt, Sassonia. 
73. Argento GUlla Baritina cristalli ziata. Priibram. 
7[l. Argirosa. Potosi, Perù. 

HO. Argiroso con Calcito. Fraybarg. 

SI. Argirose con Galena e Calcite. Scliemnitz. 

SS. Arglroae con Quarzo. Schemnltz. 

S3. Armotoma. Andreasberg. 
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S4. Annotomi). Andreaiborg. 



96. Aizurrite tarma a cristallixuU. B 



ni). BarilLna cmicrciion.it:!. Spi 
100. Bnritlim crl3tn!liz.^aln. Hni-tz. 

iritina cristalli zzata. Monte 
lOS. Baritinii cristallizzata. Traven 
103. Baritina cristalllEzalo. Tlashoi 
aritina cristallizzata Ijianca i 
irilina cristalIizzaU con Cali 



1. fiaritina onstalliziata priemalica. Przibram. 

2. Baritina «rìatalllzzata prismatica. Slirla. 

3. Baritina Abroas. Inghilterra. 

4. Baritina flbi'oso-radiata (Ph. di BoIoeub}. Monte Pnderno, 
a. Baritiiin niiruso-riidiata (Ph. di Bologna). Uonle Pademo, 

llUÌOL'(].l. 

li. Baritina m croaao matalto opalizzante. Alrornia. 
7. Baritina lamellare. Dola nato. 

5. BariUna latiiollara. Stilo. Calabria. 

El. Baritina opalescente. Toplitz. Boemia. 

0. Basalto «in cristalli di Augito. Limbni-g. 

1. Bismuto con tracce d'Arsenico. Sassonia. 
Bismuto con (racco U Arsonlco. acmieeuerg. 
Bitume. Abruzzi. 

Blenda. Scliomnilz. 

Blenda cristallizzata con cristalli arrotondati. Schemnilz. 
Blenda cristallizzata con Fluorliio. Cornoraglia. 
Blenda cristallizzata con Galena sul Quarzo. Cumbarland. 
Blenda cristallizzata con Galena aul Quarzo. Cumbarland. 
). Blenda arietalUizata con Quarzo. ComovasUa. 
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130. Bluada crìstalHzzata gialliccia. Ungfaerla. 

131. Blonrfa oristallizzatii sul Quarzo. Androasbor^. 
Ì32. Blonda, eristalliiiata sul quarzo. Cornornelia. 

133. Blouda lamellare. Calalirìa. 

134. Blonila iamellaro. Fmjberg. 

135. Bleudn ianiollara Ilartz. 

1.%. Bloiidii laniellosa. rossiccia COa Galena. Scliamnitz. 
137. IÌ!(!!i(Ia liiniiiwn. Ciilabria. 
13S. Illcdda l.inuiiùsi Tcrdiccia. Harli. 
ììW:,„li lo-.^iiMr.i. Przibram. 

110. Brookite. San Crisloptie, 

111. Boracite, Lunebourg. 

142. Boracite. Lonebourg. 

143. Boradta crlataliluatiu Lnnabonrg. 

144. BoulangeHte compatta cod Oalena, Cslcoplrita e Quarzo, 
SeraTezia. 

ìt5. BoDraonifa. Sicilia. 

148. BrBwsteHte. Pavé de Geìnts, Irlanda. 

147. Brncite. Hoboken, New-Yersey. 

C 

145. C/LO.i'Li crj-t;illi7?it.i iil'I B.i',.ilto. Islanda. 

140. C:<'.>,im (ji i.l.Jli/'i.L. iLcU.i l'ouolite, Auaiig, Boamia. ■ 
ini). Cttlnsi^i cri «tal limita nella Fonolito. Ruìieodorfei. 

151. Cabasia cristallizzata rosaiooio. Noma Sooii». 

152. Cabasia cristallizzata sulla calce carboiuila. Obsrateio. 

153. Cabasia, Flacolite. Boemia. 

154. Calamina. Belgio. 
1^. Calamina. Siberia. 

155. Calce carbonaia a cristalli acalanaedri con Dotnmita criital- 
llizata in rombotìdrl. Nuova YorJc. 

157. Calco carbonata argiliil^ra con IltioUfa. Monte Bolco. 

158. Calce carbonata barillare. Apennini. 

159. Calca carbonata bacillare. Inlienfeld. 

160. Calca carbonata bacillare, àlabaatro orientale. Egitto. 

161. Calce carbonata ceroide. Xel Bolognese, Rio presso S. Lazzaro. 
16Ì. Calca carbonata compatta concfajglifara. Banz presao Bayrentb. 
163. Calca carbonata compatta con cristalli iridali. Alpi. 

161. Calce carbonata compatta con Ippnrlte. Vltulano. 

146. Calce carbonata compatta, marmo giallo anliw. Corricn. 
166. Calca carbonata orìstBllizEata. Hartz. 

)6T. Calco carbonaia cristallizzata. Lombardia 
163. Calce cai'bonata criatalliizila con Fluorina. Dei'bj-shiro, lo- 
ehilEcrra. 

m Calco carbonaia cri.taliizznla. Napoli;lano. 
170. Calco carbonata crislaUi/?.i;ta co» Gjlons, Ilartz. 
ni. Calce carbonata cristallizzata con Oalena. Inghillcrra. 
I7S. Calca carbonata cristallizzata con Quarzo a Bionda. Schempltz, 
Ungheria. 

1T3. Calca carbonata criatalUnata con Quarzo e Oalena. Sosiania. 



Tli. Cale 
h-riiii 

] 



CBi'lionata crìilaiiizzata a lamiirasa. Debiriliire , Id- 



D Gutcnn. Harlz. 



ii'OKCiinta. Baviera. 
liiLiii. iilonto Somma. 
Quarzo o PirlCa. Hartz. 
uoiounasa, Botto fiaTigno, 



uajcopirito «lataiiizzata con QQmo e Cassiterlfe. Sdilft- 
m. CalcODirìte maaelccia. Barbi. 

SOS. unicociriie massiccia nsi serpanuno. Uonte Taso, Toieana. 
KUa. UaLoonirilo nel Uiiarjo. Boloena, ffisano. 



nata. Mn-Wood. uomovaglia. 
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ili. Culi.'ìliiiji luiiilliii-n. !f,v'ìi.\:i. 

Celestina calcarifara. Montinarti-o prosso Tarmi, 
m Colostlna crLstalliinata «olla Calcite. Monte \'ial(j. Vitellino. 
SZl. Celestina crislalJi zzata eoa frollo, ijiciiia. 
223. CBisaliua cristallizzata con Calcita. Aragona, aiciua. 
las. Celestina oriatalllizata nella Calcita. Vlceatlao. 
130. CaleitiBB enstalliizata sul soUtk sioilla, 
E3L CelestlDB crìatalilnata tnrdiliileda. Uontaechio Maesio^a. 

Vioentino. r 
iSSL Gerita. Bestnaes. 
233. Carità. Baatn^B. 
£34. CerusM acieulara. Ungberia. 
£35, Cerussa cristallizzata e inaieicaia. Boemia. 
£36. Cerussa cristallizzata s masslceia. Boamia* 
271. CemHa flbroao-bacìllare. ingUIterra. 
£38. Cenusa flbroso-baeillare. Scozia. 
£3B. Cernssa laminosa. Scozia. 
S40. Cherarglrlo. Perù. 
m. Clmorane. Hai'fz. 

la rotolato. CeylBn. 

244. Cinabro. Idrla. 
215. Cinalu-o. Idrìa. 
246. Cinobl'o. Idria. 

Itli-ialina. Idi-ifl. 
Cipriiia. Coi-oovaglia. 

□a. Norvegia. 
251. CircoDa GTislalliizato. Statonsk, SUieria. 
£SE. Circone cristallizzata turchlnicdo. Monte Samnia. 
ass. Clorifa. Tirob>. 
2S4. Clorita oon Toimalina. Tii-olo. 
isi. Cubai tina. Sclueeberg. 
SS6. Gobaltlna. Hodun, Sve^i.i. 
£BT. Calialtina con macie. Mudun, Svezia. 
258. Cobaltina Kabblosa. Norvegia' 

2&9. ComptODita erìstallizzata nella Fonolite. Kaaden, Boemia. 

260. Comptonite cristallizzato nella Fonolite con (%lce carlMaal» 
gialliccia. Kaaden, Boemia. 

261. Cordierlte, Dicroite. Siberia. 

262. Corindone. Piemoate. 

263. Corindone con Oligisto, Smeriglio. Naia».' 
IM. Corindone cristalliizBta. Cina. 

295- Corindone cristallizzato. BarsOTka. 
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■J-y,. Conndono crÌ5(alliJi,ito rosso, Kubino. Ccvlun. 

2m. Corinilono nella Dclomia. CHiiton. Canto» Ticino. 

se». Corinilone rosso, Rublao, fraiumeiiti rotolati, reykn. 

t69. Coriodonane Zaffiro. Cayìòn. 

STu. uorlndona Zaffiro laror^. Caiian. 

Sn. Criolite. OroentaD. 

£72. criolite. Oroenland. 

m CrìsobaniUo. Haddom. ConaecUcut 

£74. urocais&. BerezoT. ailuria. 



15 



27". Diijliii.lili'. ■Mirj-ir. 

ITTV. Dioritu. tiuiiibiuliu. tmtouiiew. 

m. Distsno. UaauchuBsats. 

SSl. DlstBDO crislRlllzzato. San GotUrdo. 

m. DiSteno cristallizzato nei Ouarzo. Sun Gc 



SOI. Doloniii cristullijjiila, 
392. Dotoniin cristalllzEnta. 
m. Dolomia crUtalliizatB, 
t9i. DolDQiia cristallizzata 
Dotomia faacicotata-fai 

8^ 



mto Dorlocoo, CornoTaclia. 

aro nanaceo. con Blenda. Hartz. 
Quarzo. Boemia. 

.-irzo carornoBO. Schmnitz. 

iGIUiR. 



li: 



302. Elaterite, Cliautcliut fossile. 
OKL KlttOlitD. Arondul. Novvoirlu. 
3D4. Eoidulu, Ai-ondal. Norvcuia. 
305. E Didoto. Ai-enJal. Norvàgia. 
306- Epidoto. Areonai. Norvegia. 
807. Epidoto. Uonta ai-imael. 

308. Epidoto. Olsan, Balfluilo. 

309. Epidoto. San Oottardo. 
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310. ]■ iiidDtn. SvpiM. 

311, Ei-Lilic.ieilu. Eii.'iiio noi BolognesB. 
313. Ei-ubcsi:i[e. FreyWg. 

313. Erubescite. Frevbej'g. 

314. Eulnntito oristalliziata bianco. Feeo^: 

315. Eiilantite cri stai li zzata bi»nca. E li ri ili. 

316. Eulantite ciis tal lizzata neli'Amigdaloita. Nuora Scoila. 

317. Eulanlito cristallizzata rossa. Val di Fassa in Piemonte. 



318. Farmacolito. Bicber, 

319. Earmacoaiderite. St Day, Comovaelia. 
3Ì0. Felspito laminoBO gatlecciante. Xorvegia. 
ari. Felsjiato vitreo, Ortoae. Vulcani del Lazio. 

32!, Folspato Titi-co, Ortose nella ti'achite. Toplitz, Boemia. 
383. I'oJ=i)Uunvio oiiLj[i''a. Nello vicinanze di Parigi. 

3ÌI. J-ln;-.-\.' lii-l.l lli'^-hv'ilun!. 

32:>. l'[ii'i;.|-„ , ■! ,, ,!.t,,ll„n'^, llenz. 



il H lilizit c 

331. Fliioriiia cristallizzata co; 
33S. Fluanna cristallizzala ciì: 
833. Fluonna cristallizzata co. 

334. Plnarlna crriatalllzzata g: 

335. FfooPina eHstUlIiUBla gi: 

336. Fluni-ina cristnlliiiata giE 



338, Fili 



m2. Frali 1(1 In ite. Nuova YeraaL 
34a Frank Unita. Uheater. 

3U. Ftanite. Terra roaea. Kel Bolognese trs CaatigUone s Rtora. 



315, Galiro passante al Diaspro. Nel Bolognoao, Castel Uarcouo 

310. aarlolinits. YlterUl, Svezia, 

347. Galena arsentifero. I5obol-el-.\baser, Tunisi. 

348. Galena eompitta, FroTlierg. 

349. Galena cristallizzala. CornoTaglla. 

350. Galena cristallizzata. Inghilterra, 
391. Qeleaa crisCalliizata. Facherstan. 

35!. Galana criatalllzzaEa con Baritina s PMte. CornOTaglla. 
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357. QMaa cristaJ li zzata c< 
ssa. Oalena cranalars. Cali 

itUV. liaiODR LTRIIUIOHI uumi 



t. QaisDB lamlnoss. K 



aijx. uranaio rossa granelloso con nroasano. Arenoai. 
^93. Granaio rosso, grosso cnstauo mTorsco. Boemia. 
■ inn. Oranaio rosso noi granito. Haddam, umnscucuc. 
uno. Oranaia rosso, aiiria. 
396. Granato rosso rotolato, Almandlno. Spagna. 
391. Granato sabbioso. Pizzo di Calabria. 
398. Granito. Baveno, Gres Cobaltirero presso Parigi. 

H 
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m. Haiisìia cristalli ?iaf a. Lazio, 

m. Hrilviiiii urisl[illi/,i[itó. SchwaHienberg. Sassonia. 

403, Ilpr«;tiG]liiu, C-d^Mlo di Aci, Sicilia. 

405, ilumicc, Coiulraaile. Amity, Nuora Ymal. 

I 

i06. Idocrasia, Sanford, Maine. 

407' Idocrasia crÌEtalliziaC&. Monta Somma. 

408. Idoci'ana cristalliitats. Monte Somma. 

409. Idùcraaia orlstalliziatit. Traveraella, Piemont». 

410. ìdocraais nella Calcite. Ararbach. 



li 



411. Kermes o Chermes, Gurosdoi-f, 



419. Labradofiro con cristalli di Labradorite, porfido. Coraioa. 

413. Labradorite, Feispato opalino. Labrador, 

414. Labradorite Opalino. Finlandia. 
41B. Labradorita. Labrador. 

415. Laumonlte. Toscana, 

417. Laumonlte sulta Orlosa. Baveno, 

418. Laumonlte ferrosa. Nuora Scozia. 
41S. Laplslazuli laroi-uii, Norvegia. 

450. LaMlite. Kneglac, Sliria. 

451. Legno siticizxato. Egitto presso il Cairo. 

43Ì. LepidoorosMte con Piiìte criatallùctata, Calcile e Bartlna. 

Priibrun, Boemia. 
413. Li^idoiite. OradiiGO, UoraTia. 
4S4. Leucite, Mools Somma. 

420. T.iMii-Lii\ rr-Kr^illi !«■)]. lìi. Monfo Somma. 

421. LniiiM.'. i- [iti, lìoccamonfloa. 

■12». Lcìl.:j|;o, crL.-c^i:i ^nttAti dal VcsuTiO nel 184i 

429, I.fiUL'iLi^ vHi'uii, Modtfi anmma. 
m. Lenitilo vili ori. Monic Somma, 

431. Lovj-na. Dyrillord, Islanda. 

432. Libotliiinittì, LiboÉhen, UnglioHa. 

433. Lierrile bacillare, Elba. 

434. Lievrite criatailizzata. Elba. 

435. LiovrlCe cristallizzata. Elba. 

436. Lignite. BaailicaCa. 

431. Ugnite. Maremme SeuMl. 
438. Lienite. Maremme Seneù. 

430. LimoniCe ar^llilbra. Sleinau pVMW Hanan. 

440, Limonlte In g:nuii, globulUbrme. Wlttemberg. 

441. Limonite irìdeaoente. Monte Argentaro. 
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US. Limonilo mawjcoia. stpm.iu. 

143. Limuniii} roasniccia con OliH^to. Nuova Yersey. 

444. Limonite pseudomoraca della LierriCe. Elba. 

445. Limonite italattitiea. PirsoeL 
41II. Limonite torroBa. Marjrland. 

447. Limoniìo (ori-o.^a. ODbì^Io, CalabrU. 



IVI 



4^ Magnesia. Capa Mi n. 

451. Magnctitii. Alni KcandinaTO. 

4S5. Ma^notito cri^tulliiula nolla ClorìU. Uidlstoo, SUli Uniti, 
45U. Magnelita cua Pii-iliì. Dulspruk, Norregis. 
4a7. Magnesite granellosa. Elba. 
4ae. Magnetite granellata- ovszm. 
4Sa Uasaetite in oriatalli. Tiralo. 

450. Magnetite natia Clorlte. Stati Uniti. 

461. Malacliila. Monti Unii!. 

462. Mnlacliilo. Sibcm, 

4S3. MaLidiilo coiifiwion.ita. Monti UraU. 

4oJ. MaiiiLTiiii! iiici'o-iiiriici 11 Csioite. CoraOTaglis. 

M llilersld 
imi. Maa^aaita, Ihlofuld. Elarlz. 
4S7. Uanganita filiraaa. Ungheria. 
46S. Uanganlte mammlllonare. Hnttemberg, Carintla. 
469. Uangaaite terrosa. Calabria. 
tn. UarcsasitB. Basilicata. 
411. U^onlte crìataillzzata. Uonts somma. . 
41E. M^onlta crtst^llzzata. Monte somma. 
413. Meltilite. Humlioltilite eoo Pirosaeno e NeCelina. Monte Somma. 
4T4. Uellliite con Nefellna. Capa di Bore. Roma. 
47a. Mellillte. Humboltillta cristallizzata e bacillare. Monte Somma. 
476. Mercurio nativo. Mosnlbiiitcnlier^'. Baviera. 
477 Me 0 po ac U 
4io. Moaotiiio noicoiaru in>i M'iauo. i.-iJaiiaa. 

479. MCBOtipo cotonoso. Fecuii. 

480. Mesotipo fibroso compatto, Natrolito. Uoontuvel. 

451. Uesotipo fibroso compatto. Natrolile. Premo II lago diCoatania. 
431. Uasotipo flbroaB-raggiante. NaoTa scozia. 

4S3. Mica. Calabria. 

484. Mioa. Calabria. 

485. Uica. Maine. 

48S. Mica. Monte somma. 
4BJ. Mica. Nuova-York. 
488. Mica. TirolO' 

23 
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189. Mica con Gran.ilo. 1 



i92. Mica iiQ 
m. Mica nera. Arali dal. 
i9i. Mica pinaata. Maino. 
m. Uispickel. Rlckelsdarf. 
49B. Uispl«kel. Svezia. 
iSr. Uolìbitenìte. Carabria. 
498. Uolilvisaite. Elbogan. 
i99. UoIibdeaiCe. Schakenwald. 
EOO. MoUbdenite, Srixura. 



502. Nofelini 

503. Nero lini 

504. NafeliD: 
SS. Nofelini 



SIS. Oligiato ci'istalliziato c< 
517. Oligista cristallizzato e 
' GIS. Oiigfsto. Ematite. JDgh 



uesceuts con Quarto. Biba. 



S30. Olivenite. ingbilterr 
B3I. OllTeniiia Scozia. 
G32. OUTODite. St. Dav. 
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533. Opale, Gdj'ieritD. Oaysar, Islanda. 
S3i. 0[)ale ooliiJo. L'nglioi'ia. 
535. OrnebJeniln. M I ttcrgobiì'go, Boemia. 
531!. Oro ai-^'ontnle. Eleotrum, Siberia. 
537. Oro di Caiifornia (poni quattro). 
53S, Oro nalivo. Bi';i-i1a, 
539. Oro nafivr). Iba-ile. 
MO. Oro nativo. s,l,.;iia. 

5«. Ora n.ilivo, Tr.Ki-iliMHia. 

513. OrpmieiUo. l'Qi'sia. 

Oli. Ortoao. Ailulni'in. aan GottorJo. 

545. Ortose. Adulai'ia eoa Quarzo. Crimsel, San Gottardo. 

340. Ortose. Ai] ul aria. San Cottnnlo. 

547. Orto^o con Quarzo o Torniatioa. Elija. 

MS. Ortosa con Qu,ii-zo noi Rranito. BoQmia, 

54B. OrtoM ensliiilu/ala guiuiiiata ual s'aito. Ficbielgebirg, 

550. 0r(o9Q cristalliKiala. Ilo."io. Nuora York. 

r.r.ì. Oi'l.i-', r-'-.|-i,,r.i vir^ Mirato Somma. 



550. Ortosa nulln truchilo. Driikeafalfl. 
Sol. Ortosc. pietra ilelie Amaiioni. Sibsria. 
K8. Ortoté soDmpoata, Caolino. Nassau. 

559. OBHidiana. Lipari. 

560. Oisiriiana. Riuo»lito. Lipari. 

561. Oasido di Coballo. Smallina. Sossoaia. 

1* 



5fiS. Pagodite. Agaimatoiite. Cina. 

563. Fsoiits. isola di San Paolo, Amerioa Sottenlrionale. 

EM. Pecknrano. loliansaoreenitadt Soaunla. 

BSS. Periela^ta. Uonle Sonuntu 

566. Pericinsia. llonto Somma. 

561. l'uriiiotn. Monto somma. 

M.'^. rwiiliilo. Siusia. 

510. Picjiiio. Aitamborg. Saaaonia. 

571. Picnita. Uadilam. 

51!. Picnito. Zinuvald, Boamio. 

673. Picnita. Limoffes. 

B74. Pfrarginte. Bi'BnDenbdlem, Ungliaria. 

BT5. Firargirile. Froyberg. 

576. Pirargirlte con Oalsna. Fraybai'g. 

577. Pirarginie ooa Quarzo. Sdiemnitz. 
BIS. Pirargirits crutaliiiiata. Sehemnftz. 
m Pirite con OUglato. Elba. 



583. Pirite i 
SSL PliHta < 
!UI5. Pirito < 



'isiaiiizEuia. i^iua. 
'istallizEata. Schemi 
:i<uiiiixi-jiui. uniciiDi 



59S. Piiomofllle cri s lai lizzata. CornOTaglia. 
avo. Piromorllis crisuti uzzata. CornoTagiia. 
597. Piromorata cristallizzata. Foresta Nera. 
saa. Piromorfliie enstaliluata. insian. Boemia. 

1)00. ira monito cnstaluztata. Praiuram. Boemia. 
Gol. PiromorllCa crtstatlizzata. Tsehapan. 
€02. Pircnioi'file polverosa. Scoila. 

603. Piromorllte terrosa nel Quarzo. LoDgobnccD, CalalH-ia. 

605, Pirossena, lied omber^ ite. Luchmantol, SISBta. 
BOS. Piro.'iEene. Monte Somma. 
607. Pirosacne, Vaile .ii Fassa in Piomonte. 
60S. Pirussauo, Coccatito. Kssex, Nuora York. 

609. Pirossene, Coccolite. Monroe, Nuova York. 

610. Pirouene cristoIUmto verde. MorreQers. Areadal. 

611. Pìrowea», Diopiido. Zillsrthal, Tiralo. 
SI!. Pìroasene lamlnoio. Arsndal, Norregla. 
013. Pirosseoe. Bartera. 

614. riotmo nntìTo. Brasile. 

61Ó. Porfido. Egitto. 

Ole. Portolo. Portovensre, Spezia. 

on. Prenile. Delfi nato. 

€18. Prouito. Somtnerrillq, MasBadmsaetB. 

619. Prenite conomionata. Fattecsap, Nuora York. 

eXO. Frenlte crIslalUmta. Valle di Chamouu]', Savoia. 

6S1. PrBDite fibroio-ra^ante. Scolia. 

638. Prenite leiitioolBr& OÌ«bd, Delfliiato.' 

623. Pailometano. Sdnraasamberg. 

6S4, Qoano-Agata laromto. CumiiSFland. 

GIS. Quarzo-Agata. CornoTaglia. 

iste. Quario~Agata. minala. 

tXt. Quarzo-Agatato. RabBualein, Baviera. 



Quarati Ametisl!!, Rnpiiiia. 
yuario Aniotislo. lirosilo. 

630. Quarzo Ametista. Slesia. 

631. Quarzo Calcedonio. lalanda. 
63S. Quono Catcedonla. lalanda. 
S33. Quarzo Calcedonio. Lipan. 

«34. Quarzo Calcedonio. Monte Pademo. Bologna*». 
m. Ouar/o Calcpil-jiiin hivciralo, Upari, 
0 Baltico 



G. Q 

610. Quarzo Corniolo. Esh 
I. Quarzo Crisoprasao. c 



612. Quarzo 
649. Quarzo 
6H. Quarzo 

6^ QULTZO 

646. Quarzo crialaliiizaf 



647. Quarzo criitallizzato con Blenda. Bungli 



648. Quarzo cnatalbizal 

649. Qnai 



achemnitz. 
san Oottardo. 
ssa aoltordo. 
bari tiferò. Delflnato. 



9. Elba. 
:o eon Pirite. Inghiucna. 

650. Quarzo cristallizzato con Pirite. Schemiiil/ 

651. Quarzo criatal lizzato con Silice. PorrctI.i. 
659. Quarzo crlitzllizzalo con fremie. Porrotta. 

653. Quarzo cristallizzato sul Quarzo fibroso, Sidcrosc ed Oi'i-j 

Eialla. Porrr"- 
651. Quarzo cria 
655 Quarzo cria 

Gottardo. 

656. Quarzo, Diaspro agalato. Egitto. 

65T. Quarzo, Diaspro agatato. Sicilia- 

6S8. Quarzo, Dioapro agalato laTOmto. 

6G9. Quarzo, Diaspro ferruginoaD. Altamb«rg, Sasionla. 

OSO. Quarzo, Diaspro sanguigno, Eliotropio. Vulle di Fassa in 

Piemonte, 
eoi. Quarzo, Diaspro varics-ito, Uad-.-i. 



aiT). Quario ferrifero ci'i stali iizato. Jsorlohon, Vestfalia. 

WKì. Quarzo granolloso. Piomonto. 

667. Quarzo ialino. Tronton, Nuova York. 

683. Quarzo ialino alfumlcato. Braailc. 

669. Quarzo ialino adumicata. Chemnitz. 

670. Quarzo ialino aOnoiìoato, Topazio afTumicafo Diami 
Aleni^n. 

6TI. Quarzo ialino incolore. Uarniarosti, Ungheria. 
673. Quarzo ialino verdiccio. Acqua marina. Brasilo. 
613. Quarzo idrato, Oeyaarita. Islanda. 
6Tt. Quarzo Idrato. ITngliaris. 
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675. Quarzo idrato, Jalito. ì\"aIlonli, Boemia. 
(LTS. Quarzo idrato. Mcllilìto. Meni I-montani, 
(m. Quai-zo idrato aomi-Agata. Uutlamberg. 
613. Quarzo Opale Goysorito. Isliinda. 
Sì9, Quarzo opale noliile. UDgherla. 
680. Quarzo opale, opale di fuoco. MaailCO. 

ea2. QMno illasma. Tiralo. 

liSj. yuai/o aaiiiouico, i-ostanlinopoli. 
eSli. Quarzo zaiGro. Kapnick. 
C8T. Quarzo xiloide. Calabria. 
G88. Quarzo zlloids. Egitto. 



6iXI. Ramo. Curnovaglia. 
m. Ramo. Cornovagl.a. 
092. Rome. Derliysliìre. 
693. Rame Irlanda. 
6tM. Rama. Siberia. 

695. Rame grigio, linglieria. 

696. Realgar. Solfttara di Poizuoli. 

697. Reainite. UDgliei'ia. 

698. Retinite. Monte Uoiaen. 

699. Retinite. Monta Melsen. 

700. Rubellano, Scliima, Boemia. 
"01. Rutilo. San Gott.irdo. 

703. Rutile. WitEorhaU. 

703, Rutilo onsl.illiiziito .^uir Olif[«to. Origioiii, Tawateoli. 

704. Rutilo criatolliiiato sul Quarzo. San Gottardo. 
7Da Rutilo cristallo geminato. San Gottardo. 

706. Rutile nei Quarzo, Capelli dalla Regina, CapalTSDare. Caverodi. 
70T. Rutile, Saganlta. Ssa Oottflrdo. 



708. Salgemma. Tiroiò. 



713. Sftuaurrite Bolognaie. SrotìmoDe «otto Credo. 

714. Soheelite lUtemberg. 
115. Scheelite. SconefOId. 
Tie. Sclieellta. Zinnnald. 

717. Scheelite con Mica. Zianinild. 



Tilt. ScIiìbIo tolii'iilni o. Il nlognosn presso le CnvnnellB verso Creila. 
7!0. Scliisto Oallestriiio. Iloloyncsc, Roncnglia presso Porretta. 
7Ì1. Schisto magnosUno Ipidesconto. BolagaoBQ, fiombUno. 
iS. boiomia a larro ai lancia. Boiogaase. 
7!3. Selenite a ferro di lancia. Ilefeld. Hart^ 



TM. snleiitlQ iJliroMi. Kuilaridorr. 
lai. soimne lamellare. Boiogne^a. 

aernenuno. Boiton. Massachiinatt. 
733. Soraontlno. DaTendioh. 

TJì. ^crpcncino uiaiiacico. Bolognese. Broslmons sotto Creila. - 
73(1. .Sci-iwntino, (iiraigliano, ciuabria. 

TJi. aGi'Dcniina . iiarmo egizio aei TemnlO di Moareais roadato 



743. SferOBÌdirita. Stcinhein. 

744. Sidorocrorao. DipartimoDto del Varo. 

745. Sldorocromo. Kellormak. 
740. Sidcrocroino. SlBuin. 

717. Sideroao avsiliifera. goodici, Pìotra aquilina, Oetita. Calabria. 
7tó. Sidoroso coiicrtiionata ( Sforosidei-ite) nel Baratte. Stelnan. 

presM llaiinn. 
743. Siderose cri alali iiiala aul Quarzo. Schammulti. 
7Ó0. Sidoroaa lamaliarf. Plymouth. 
751. Siderose laminosa. Ungheria. 

75?. Siderose Ismlnoaa con Quarto e Pirite. Sicilia. 

753. Sienlte. Egitto. 

754. Smaltina. Scbneeberg. 
TS6. Smaltlaa. Schnaeberg. 

TSa. Smaltina con Calcite. Stiria. 
7é7. Smaltina dendritica. Scbneeberg. 
758. Smeraldo. PeniilTanla. 
TSB. Smeralda Berillo. LImogaa. 
7S0. Smeraldo, Aeqna marina. Siberia. 
T6k Smeraldo Berillo. Limogea. 
76!. Smeraldo Berillo. Limogea. 

763. Smeraldo Berillo. Bodoinbam. 

764. Smeraldo Berillo. Siberia. 

755. Smeraldo bianco nel granito. Elba. 

766. Smeraldo con Quarzo e Topuio. Siberia. 
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-TOT. Smaraldo In frunraenlf. Egltta 

768. Smeraldo laTorato. Siberia. 

769. Smeraldo nel Micaachieto. SalisbureT' 
~70. Sionralda nel Micaschisto. Sali>bur^ 
TTl. Smoraldo. Rayalslone, MaasschUBMtB. 

772. Smithsonite. Moresnet. 

773. Smithsenita. Uoreanet 
771. Smithsonite. Uoregnet. 

77G. Smlthtonite crUtallIizata. UorfiEnet. 

776. Sadnlite cristaliiziata. Monte di Cums. 

777. Sodalite cristallizzata. Uonte Somma. 
773. Solfo. Ccsona, 

7)t0. Solfo ai-giltnm. Sicilia. 
7fll. Solfo con Calcico. .Sicilia. 
7S2. Solfu cri Bla Ili zzalo. Sioilio. 

~S3. Sulfc ci'islallizzato con Celestina auIl'Ar^lIa. Sicilia. 

TSl. Solfo Ofistalliszoto .'ulla Celoatiua. Sioiiil. 

7S5. Solfo rossiccio con Celestino. Sicilia. 

7ed. Spinella, A n tornante. Falli un, Svezia. 

787. Spinella azzurro. Aclier, Svezia. 

78B. Spiaello cristalliziato. Caylan. 

TSe. Spinello, Pteonaate. Monto somma. 

790. Spinello, Pleonaate. Uonle somma. 

791. Spinello, Fleanasts. Monte somma. 
79S. Spinello, Itubino Boloacio. Cejlan. 

703. Spinello verde. Franklin, Nuova yersei. 
701. Spodumeno. UlO, Svezia. 

70iì. Stanaina, Comovaglia. 
707. StanroUle. Bretagna. 

798. staurotile. Mlnk Bond, New HiunpShIre. 

799. staurolile. 3. Immper, Bretagna. 

800. Btaurolitii, Oranìtite con IMatono. San Gottardo. 

801. sloatitD nera, BologucEc, caslol riimoiilo presso Pino. 

801, E^ilimj ci-j^:rJI]iiiU con llarihiia. Fchobanya, 
mi. alil.in.i cl'i-taliiK/ala iriiìcsceiile. Ungliaria, 
80n, Elibiiia cristjllit/.^da icirln.scanle, Ungheria. 

807. stibina granularo. Maourko. 

808, slibina lamellaro, Wolfoborg, 

309. slibina lamoiiare gl'anulare, Gcldltaan, Baviera. 

810. slibina con Quarze. Hartz. 

811. BUIbita criatallìzzatA. Andreaiberg. 
Sia. slllbito crìatallizziita. Feroe. 

$13. atitblte eristaIllz»ttB. Monteechlo maggiore. 

B14. atilbite oriatallizzata e laminoM raggiante. Feroa. 

SIS. stlIbiCa orlstallizzata e laminosa raggiante. Feroii. 

816. Stilbite laminosa. Nuova sooiia. 

817. stiltùte laminosa raggiante. Islanda. 



818. Stronflanite. Capo SlrODlio, CorDOraglla. 
81S SIruTite. Lambourg. 
fSa. Succino. Baltico. 



;i-Baiuacch presso di Coatantina. 



)i uu.irzo. CherstelfleKL H 



V 



SS!. Vivianite con Plrtts. Comoraglia. 

863. ViTianlta crlsCalUzzsta. Sodemnaii, BaTiera. 
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SBi. Yirlanita ferro:». Bavlenu 

866. Vivianits terriua. SchGroizwald. 
S66. Toltzlna Brlsgnu. 

867. TuJfònite. Bleiberg, Cariotia. 
863. Vulfeniia. Bleiberg, CarintiB. 



869. "Wayellile. DBTOnghyre. 

870. ■Wavolllto, BoomEa. 
STI. WaTelllCe. Frankenljerg. 

S7S. Witarita con BariCina. Ungheria. 

874. ■Wolfraiiito. CornoTflglia. 

S75. ^'olrranito. SchUkenwald, Boemia. 

876. WolfrauiCe. ScbÌiikeii%rBÌd, Boemia. 

877. "Woltaglonite, Capo di Bore, Roma. 

878. WoiiaBlonlte. Edldowa, Sanala 



Z 



870. Ziguelina crlstalliiiata con Rame. Cornovaglia- 

880. Ziguelica cristallizzala eoa Rame. CornoTaglia. 

881. Zindte con Franldìnita. Sparta, Kew Yarsei •). 



•ì Questa flnora sono tiUte le varietà minerali aaiatenti nel 
OaUnetto miasralosieo dei Ueeo-Paregglato-Cagnaizi in Altamunk 
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10 IS A : B : A. A : B : C. 

!1 7 La rormoU RU+R'S' Appiirtieao aitai* Cla«ge; ondali 

abbia come tnor di pósto. 
3S 8 Wflivnw, , Werner, 

4S 13 pa, pa- 
usila pagina 1T3 alla pagina 1T6 dall' Indice sono cord molli 
arroti (rsTOBl) oe' nomi par diigrulBto sbaglio della Tipografia. 
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Il Gabìuelto miueralogico del Liceo dì Altamnra pos- 
BÌede una ricca collezione dì Rocce ernttive , Bedimeatose 
e metamorfidie. 

Contiene inoltre gran numero dì conchiglie fosBlli dei 
mari poliocenioi e postplioceuici. Dette conchiglie furono in 
gran porte per me raccolta in diverse cave di tufi dalle 
circostanze della citth di Altamuva per un raggio di circa 
nii chilometro; altre mi fnrono gentilmente offerte da diversi 
signon della stessa città. Mi riserbo in un opuscolo speciale 
a discorrere l»evemente delle diverse età geologiche di questa 
contrade. 
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Noi pi-ossimo otioljrc vedrà la luce per h 
stampe un L'orso ili Cliiraic-fi dello slesso Autore 
diviso in (lue parti. 

1/ I»arte — Chwika scientifica. 

II.' I*ai-te — Chimica applicala disuni- 
ta in Ciyinposli dipemlenti (Mìe forze ordinarie 
della Nclura; e iv Composti dipendenti dallo ÌMi- 
mcdinln influsso delta Vita. 
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